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O lehova , . • 

Quam auipla lUDt tua Opera l 
Quam tapicDlcr ea fecisti ! 

Quam piena est Terra possessione Tua ! 

Daviu. , Psalm. CHI. 34. 


AVVERTIMENTO. 


'Per ciò che risguarda i luoghi ove i Fos- 
sili varj ritrovanai , oltre ai viaggi che ho 
fatto in tutta quasi l’ Europa , ho consultato 
le Opere di Heuss, Eehrbuch der Minerplo- 
gie , Leipzig. 1801-1806 , e di Cari Cassar 
Leonhard, Handòuch einer allgemeinen to- 
pogrophischen Mineralogie i8o5-i8oq. 
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Discorso pronunziato nel 1816 in oc- 
casione delV apertura della Cattedra 
di Geoonosia nella Reggia Univer- . 
sità degli Siudj di Napoli. 


(Questo giorno por me memorabile, o Signori, 
mi apporla nell’ animo una secreta agitazione 
dalla quale cerco difendermi in vano. Glorioso 
del suffragio del MONARCA , e di quello del 
suo degno Ministro, e sorpreso ancora dcll’onor 
che mi fate , provo l’ imbarazzo d’ un discepo- 
lo che siede per la prima volta fra’ suoi mae- 
stri ; ma di lutt’ i sentimenti che mi agitano il 
più profondo è quello della perdila che fallo avete. 

La morte nel rapirvi un Professore mi ha pri- 
vato d’ un amico. Il signor Ramondini fu mio 
compagno molto prima di divenir vostro maestro , 
ed io .non posso senza una viva commozione tro- 
varmi nel luogo stesso eh’ egli sì degnamente 
occupava. 

La ricordanza di un socio della mia istruzione , 
il quale onorò di qualche lagrima la mia assen- 
ta dalla Patria e le mie ricche perdile seienti- 
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fiche, esige da me delle esjnessioni di puhMica 
riconoscenia , che saranno tanti fiori aspersi sul- 
la sua tomba in sogno di tributo , clic la grata 
amisth gli paga- 

Al signor Ramomlini , molto dopo della no- 
stra separazione , fu ailidato in ^lapoli 1’ insegna- 
mento dell’ Orittognosi'a e la Direzione del Mu- 
seo Orittologieo ; ma dopo dieci anni di assidua 
fatica , la morte avendolo tolto alle scienze , il 
Museo divenne inutile fregio dello Stato. 

Richiamato io con lusinghevole invito , ha po- 
chi anni , da Parigi , le promesse si verificaro- 
no in parte , e fui in quanto al resto deluso. 
Per varie contrariciii non convenendomi di ac- 
cettare il presente posto c di abbandonar le fo- 
reste, un dottissimo soggetto, il padre Gismondi, 
non ha molto , prese per poco la cura della 
Mineralogia e del Museo; ma la legge, che non 
tollera gli stranieri in cariche, opponendosi al 
suo stabilimento in Napoli, e la volontà espressa 
del SOVRANO , che comanda ritrarsi qualche 
utile dalle mie lunghe peregrinazioni ( la mag- 
gior parte fatte a sue spese ) , mi fan trovare 
fra voi coir incarico dell’ insegnamento della co- 
noscenza del Globo, e della cura di quel mio 
Musco istesso che costoinmi tanti sacrifizj e tan- 
ti sudori , al quale nella mia assenza fu aggiunta 
anche parte di quello del signor Lippi , e che 
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poi per varie vicende è divenuto mollo iinperfetlo. 

La fiducia del SOVRANO c de’ Ministri 
nella mia persona, e ’l comando di giustificnarla , 
sono stali i soli stimoli che mi hanno obbli- 
galo d’ accettare questa onorevole carica , alla 
quale SUA MAESTÀ’ si è degnata destinarmi. 

Io mi stimerò assai fortunato se potrò contri- 
buire ( sotto gli auspici del degnissimo Presi- 
dente della Gimmessione della Pubblica Istru- 
zione , (a) c dell’ insigne Rettore di questa Uni- 
versità ) (ò) a quella parte d’ utile che dalla 
Oriltognosia la Patria è nel drillo di attendere. 
Sensitivissimo intanto all’onor che mi fa il Go- 
verno , ed alla bontà particolare di chi mi ascolta, 
offro dal canto mio in iscambio tutto il fruito 
delle mie lunghe e penose fatiche , fatte per 
una scienza tanto utile , anzi necessaria , per 
quanto è difficile e nuova , il quale senza riser- 
ba alcuna sarà impiegato all’ adempimento del- 
la mia incombenza nel posto in cui , dopo es- 
sere stato da tante tempeste agitato , mi conduce 
per forza la Provvidenza , quasi nel porlo , ove 
la vostra amicizia mi accoglie , c dopo accolto 
mi onora. 


(nr) L’ Lccellcnlissimo Signor Principe di Cardilo. 

(ò) Il Dotiissimo Signor Canonico D. Francesco Rossi. 
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ligli sarebbe abusare della vosira pazienza se 
io vi iraltcnessi più a lungo della perdila del 
mio predecessore ; delle circostanze che ini fan- 
no trovare fra voi ; dell’ origine del Musco Orit- 
tologiex»; del suo deterioramento ; della mia ub- 
bidienza al Governo e della mia gratitudine al- 
1’ ottimo Ministro (a) ; e perciò , terminando 
la corta Storia Mineralogica della Patria, passo 
ad accennare la Storia della Mineralogia di tutte 
le Nazioni. 

Quella parte della Storia naturale che tratta 
de’ Fossili, e che [torta il nome di Oriltologia, 
per mancanza di caratteri distintivi, fu trattata 
senza alcun metodo da Aristotele , TeoJ'rasto , 
Dioscoride , Plinio , Galeno , Avicenna ed 
Alberto Magno. 

Nel scdiccsiRio secolo Agricola il primo di- 
stribuì sistematicamente i corpi del regno inor- 
ganico , c’I suo libro De natura Fossilium fu 
pubblicalo in basi Ica nel i558. Questo Autore 
cominciò a dar la prima inano a’ caratteri de- 
terminati. 

A Giorgio Agricola seguirono Dibavio, En- 
celio , Cardano , Fabricio , Fallnpio , Kent- 
rnann e Cordo , ed a questi Gesner , il quale 


(fi) L’^Ecccllcnlissimo Signor Marilitse Tommasi. 
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si distinse colla sua opera De rerum fossilium, 
lapidum et gemmarum historia. 

Cesalpino in seguito ci lasciò un’opera De re 
Metallica., data alla luce in Roma nel i 5 g 6 , 
ed il nostro Imperato la sua Storia naturale 
nel iSgg in Najtoli. 

Aldovrando poi pubblicò il suo Museo Me- 
tallico nel 1648 in Bologna ; indi si videro le 
ojtcre di Schwcnhfeld , di Foralo , ed il libro 
{le Gemmarum et lapidum historia di Boezio 
de Boot. 

Poco dopo la scienza de’ fossili occupò Cesio 
ly ormio , Jonston , Becker , IF ebster ed AloUr- 
so Barba. 

Nel 1676 fu pubblicato in Basilea il Regnum 
minerale physice et medico investìgatum del 
celebre Kànig , e nel 1689 dal V ?gezio fu pub- 
blicata in Amburgo la Mineralogia di Jung. 

Ilieme e Lang non furono meno degli altri, e 
BayerneX 1708 pubblicò in Norimberga VOiycto- 
graphia Norica. 

Il suo esempio servì di stimolo al dotto Scheu- 
chzer , il quale nel 1718 ci diede 1 ’ Oryeto- 
graphia Ilelvetica. 

Ual 1695 sino al 1729 si videro tre opere di 
ìFoodevard , che arricchirono le biblioteche 
d’ Inghilterra, delle quali quella del 1728 è la 
più compita, perchè parla di tuli’ i fossili in ge- 
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nerale ; i'uilinia rìsgiianlaiido i soli fossili d’ In- 
ghillcrra , c la prima non essendo che un pic- 
ciol saggio della Storia naturale della Terra. 

B romei , indi Lesser , e’I gran Boerhave in 
fine , attesero ancora alla materia inorganica. 

secolo passato ì più rinomati furono i tre 
svedesi fV allerio , Cronstedl e Linneo , de’ 
quali il primo fissò gli Ordini e le Specie co’ 
c.aratteri esteriori ; il secondo si servì de’ carat- 
teri del primo, jirese in considerazione i prin- 
cipi componenti de’ fossili, c perciò fu general- 
mente ricevuto. 

Linneo, all’opposto, non ebbe nel regno inor- 
ganico quel successo che aveva avuto nel resto 
della natura, ed attenendosi troppo all’esteiiori 
apparenze , riunì cose tanto fra loro lontane e 
diverse quanto lo sono il Diamante e l’Allume. 

Gli altri Orittognosii in seguito, cb’ebbero per 
norma i sistemi di TP'allerio e di Cronstedl, 
mettendo a profitto tutte le cbimiebe scoperte, 
fecero de’ cambiamenti nell’ordine deile sostanze 
fossili, fra’ quali il ollersdoìf nel suo Systema 
nunemle pubblicato nel 1748 in Berlino, ed il 
Cartheuser, il <pialc fece tali cambiamenti an- 
cora nel Elemrnta mincralogioe systemcitice 
disposila, edizione di Franefort del 1765. 

Justi , Lehman , ofyil , Baumare , Bau- 
mè , Ilenkel , Poti e Alarggraff gli seguirono. 
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fk opoli , parte iu tedesco e parte in latino , 
dal 1768 sino al 1789, ci diede cinque opera 
sul legno inorganico, da che era medico impe- 
riale, destinalo alla conservazione della salute de’ 
minatori d’ Idria nel Friuli , sino al tempo nel 
quale , ritirandosi , lini d’ insegnare la Chimica 
ncirimperial Collegio di Schemnitz nella Bassa 
Ungheria. 

Al celebre Scapoli seguirono Peitner, Ghe- 
rardf e molti altri , fra quali l’ultimo , e ’l più 
fumoso {\i Bergmann, che nel 1779, ne’ suoi opu- 
scoli Fisico Chimici, ci diede un sistema pog- 
giato tutto sull’ analisi chimica. 

Dal celebre erner a’ tempi nostri nello scorso 
secolo, per una più osatila cognizione de’ carat- 
teri esteriori de’ 1 ossili , cominciò il rinnovella- 
inento della scienza, eh’ è stata la cagione di 
rapidi progressi. 

Nell’ opera de’ caratteri esteriori del emer 
gli Oriilognosii ebbero un linguaggio, e facen- 
do uso di espressioni dilGnite , pervennero a 
pingcrc e a descrivere i fossili in modo da 
essere da tutti gl’ iniziati nella scienza ricono- 
sciuti , come per opera del Linneo si era dai 
Botanici c dai Zoologi praticalo. 

Dopo de’ caratteri esteriori di quest’ Autore , 
e della traduzione dataci dal medesimo della 
mineralogia di Cronstedt ^ ed un primo volume 
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di una descrizione di un Museo privalo, coni- 
|K»rvero i suoi sistemi, che si pubblicavano dai 
discepoli dopo ciascun corso fatto dal medesimo 
in Frcyberg, nella Sassonia. Questi sistemi non 
erano che l’elenco delle sostanze inorganiche, sen- 
za aleiuia riflessione o circostanziata descrizione. 

Le Classi della sua distribuzione sono quelle 
da tutti conosciute , Terre , Sali , Infiammabili, 
n Metalli. 

Gli Ordini sono falli dal principio componente 
caratteristico , il quale non sempre è il predo- 
minante, e che rilevasi dal fcaraiiere esteriore. 
Le Specie sono poggiate sull' esterne apparenze, 
e sull’ analisi chimica , la quale poi neppure è 
osservata e nemmeno citata. 

In virtìi di questo mal sicuro e vacillante 
principio, nel sistema del ÌV erner, il Diamante 
è il primo nella Classe de’ Fossili terrosi , e pure 

11 Diamante è il combustibile piu puro della na- 
tura. Il Quarzo, -la Pietra cornea, la Pietra focaia, 
il Calcidonio, sono specie differenti pel fF' emer, 
e non debbono essere che varietà del Quarzo. La 
Grossularia, la Melanite, il Granato, rAllocroiie, 
il Piropo, la Pireueite, la Colofom'ic, sono tutte 
specie diverse, e non sono che varietà del Gra- 
nato. Il Manganese ossidalo, testaceo, compatto, 
tubercoloso , spugnoso , ed altro , sono minerali 
di Ferro pel medesimo Autore. Il Saffiro è por- 
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tato fra le sostanze selciose iu forza de’ caratteri 
esterni, e pure non contiene un atomo di Selce, 
come avremo campo d’ osservare a suo luogo. 

ilgli sarebbe un non finirla se scorrer volessimo 
a minuto questo sistema; ma lo faremo, facen- 
do un parallelo fra questo ed un altro più re- 
cente e più filosofico , qual’ è quello di Haiiy, 
che dalla sinonimia si potrà rilevare. 

Gli scolari del emer non si sono affatto 
scostati dalle sue tracce , o se ne sono di molto 
poco allontanati, come il ff^idemann , Lena , 
Emmerling , Esine r , Heuss ed Hoffmann. 

L’ Orittognosia era in tale stato, e tutt’ora 
seguita ad esser la stessa nella Germania; ma 
nel principio di questo secolo, in Francia, dal- 
l’Illustre Hciiiy fu elevala al rango delle altre 
scienze , dando delle basi solide al sistema. 

Questo valentuomo, tanto modesto per .quanto 
è dotto , solo , senza maestri , e senza voler lo , 
ha fatto de’ passi nella Fisica coll’ indagare la 
forma delle molecole integranti della materia , 
per la quale i filosofi avevano tanto delirato; 
ha fatto far de’ progressi alla matematica per le 
soluzioni de’ problemi varj appartenenti alle tan- 
te forme di solidi, delle quali ha arricchito la 
Geometria, e di cui gli originali esistevano nel- 
1’ obblio in natura; ed in fine ha cagionato una 
riforma nell’ Orittognosia , alla quale ha fatto 


la 

«ervire di base le sue scoperte, senza spregiare, 
sino ad un certo segno , la chimica costituzione 
de’ corpi. Gli altri Mineralogisti della scuola 
francese, quantunque meno felici del cel. Autore 
della Cristallografia , faticano con zelo ad ar- 
ricchire la scienza de’ fossili. Fra questi non 
bisogna passar sotto silenzio i signori Cordier , 
Cuvier, Srongniart , Brochant , Lucaa , le 
opere de’ qua li sono fra le mani di tutti. 

Intanto non mancarono nel tempo della pub- 
blicazione del Trattato di Mineralogia di Haiiy 
quei che , per solo spirito di partito, pretesero, 
ma invano, che tutto poteva farsi dall’analisi 
chimica, ed altri, che tutto poteva ottenersi dal- 
r esterne apparenze; ed allora fu che, a pro- 
posito della distribuzione de’ fossili di questo 
Autore, feci un aforismo, che tanto piacque ai 
capi di tutt’ i partiti. Chaemia Classes et Ge- 
nera, Mathaesia Speciea , Phyaiognomia V a- 
rietatea , e pure io era stato un antico seguace 
del Bergmann, ed un recente settatore del er- 
ner\ il primo co’ suoi parteggiani pretendeva 
che tutto si dovesse ordinare il regno fossile 
colla chimica , c ’l secondo co’ suoi seguaci che 
tutto poggiar dovesse su’ caratteri esteriori. L’au- 
tore della teorica della Cristallizzazione (.Whi/y) 
segue la chimica nello stabilire le classi ed i ge- 
neri, come è naturale, altrimenti si correrebbe 


Digitized b y Go ogle 



i5 

risrhio di mettere il Diamante fra le pietre , il 
Satfiio fra le sostanze selciose e ’l Manganese 
fra ’l Ferro. 

G>lla matematica stabilisce le Specie, avendo 
le medesime la respettiva forma primitiva colle 
sue particolari dimensioni, e che si ottiene im- 
mediatamente colla divisione meccanica, o si 
deduce col calcolo dalle forme secondarie che 
la racchiudono, se la sostanza non si presta ad 
una tale divisione : e cosi il Quarzo , il Calci- 
donio, la Pietra focaia sono varietà della stessa 
specie , e non sono specie diverse. 

Con questo metodo il Cav. Haiiy ha il van- 
taggio di riunire insieme le varietà delle forme 
regolari che appartengono a ciascuna specie di 
fossili , partendo dalla forma primitiva o sia dal 
nocciolo del cristallo. £ sottoponendo al calcolo 
le leggi secondo le quali le lamine applicate 
sul nocciolo decrescono di uno o di più ordini 
di molecole , egli ottiene tutte le forme secon- 
darie che appartengono al dato fossile. 

Questa teorica , nel tempo che serve a spie- 
gare la variazione delle forme di una sostanza, 
somministra il più vantaggioso metodo di de- 
scriverle, secondo le relazioni che hanno fra 
loro e colla forma primitiva. 

Nè questo è il solo vantaggio che una tale 
teorica ci olfre : essa influisce sulla intera scienza 
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nel dare mia base stabile alla classilìcazione delle 
specie , o ski » di quelle collezioni di corpi de’ 

» quali le molecole componenti sono simili ed 
» hanno la medesima composizione. » 

In tal modo i corpi inorganici hanno un li- 
mite geometrico cd un limite chimico; il primo 
consiste nella forma invariabile della molecola 
e l’altro- consiste uclla sua composizione. 

L’ Autore dà la preferenza al limite geome- 
trico per istahilirc le Specie, perchè essendo i 
Fossili uniti, più o meno a sostanze eterogenee, 
e ciò non costantemente, ne avviene che i ri- 
sullamenti dell’analisi chimica non rappresen- 
tano se non imperfettamente il limite chimico, 
mentre la divisione meccanica dà costantemente 
la. medesima forma di molecole senza la meno- 
ma variazione. E questa costanza nelle dimen- 
sioni fa vedere esservi una saturazione di dati 
principj chimichi , che costituiscono essenzial- 
mente la Specie , e che se v’ è variazione di 
altri principj o nella dosa de’ primi , questi 
principi superflui dchhon considerarsi come in- 
terposti fra le molecole, e non in- combinazio- 
ne. Così il Topazio è bianco , turchino, turchi- 
no-verdiccio , giallognolo, bruno-gialliccio. Que- 
sti colori ora entrando nel mescuglio, ora man- 
cando , ora variando nella dosa , nella intensità 
c nella natura, e quel eh’ è più notabile^ facen— 
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do macchie senza unifuriniià alcuna, non deb- 
bono considerarsi coml>iiiaii , ma meccanicaiiieniu 
uniti , e ohe non altro facevano se non alterare 
la limpidezza o trasparenza delle molecole. Ond’è 
che debbono considerarsi come principi acciden- 
tali, ed estranei alla costituzione della specie. 

Quando una molecola integrante appartiene 
esclusivamente ad una combinazione determina- 
ta di principi componenti , la medesima è sola 
bastante per distinguere senza equivoco la Spe- 
cie relativa a questa combinazione ; ma poiché 
havvi delle forme di molecole comuni a diffe- 
renti specie , come sono quelle che hanno un 
particolar carattere di simmetria e di regolarità, 
e che sono quasi i limiti delle altre forme, al- 
lora al carattere geometrico che non basta , si 
uniscono dall’Autore altri caratteri, acciò la 
Specie resti distinta. 

Così il Piombo solforato, il Sodio ideo clorurato, 
il Ferro solforato, hanno le molecole cubiche j 
ma se alla forma si aggiunga il grigio di piombo 
pel primo, la solubilità per lo secondo, c’I giallo 
di bronzo pel terzo , allora queste specie saranno 
perfettamente distinte. 

La forma della molecola di una specie deter- 
minala una volta, egli ò facile di fare la riu- 
nione delle varietà di cristallizzazioni che ap- 
partengono alla medesima sostanza. 
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Questo lavoro però delPapplicazione della Geo- 
metria risguarda l’Autore del metodo- ma quello 
che cerca di riconoscere i Fossili non ha altro 
Insogno se non di verificare su' cristalli le mi- 
sure degli angoli determinale dall’Autore col 
calcolo , e non senza pena. 

Ma se la precisione fornia il merito di tal ma- 
niera di oprare , non lascia altronde d’esser dif- 
fìcilissima per la natura di tutte le varieià com- 
|K)nenli le specie, le quali sono incapaci di geo- 
inelrìche applicazioni. La natura non sì presta 
se non in menoma parte ad un tal metodo (a). 

Fgli sarebbe lungo se ridir si dovesse ora tutta 
la fatica geometrica di questo valentuomo; ma 
se, senza incorrere nella taccia di noioso, potrò 
ottenere qualche momento d’attenzione, mi farò 
un dovere di esporre in breve qualche fatto 
principale che risguarda la sua teorica. 

Tuu’ i principi de’ Fossili , avendo perduto il 
dissolvente, sono passali dallo stalo liquido a 
quello di solidità; ora se in tal passaggio le leg- 
gi chimiche avranno avuto su’ mescugli , oltre 
alla prima azione di combinazione , una ulte- 
riore influenza, allora le molecole elementari 


(o) Ora col Goniometro di riflessione si sono*lro\'»te 
in gran parte erronee le misure del dolio Haùy, restando 
immutabili però le forme. 
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comLinate riunendosi , avranno preso una forma 
(jiialuiiquc soUo al nome <U molecola integranti . 

La semplice sconiinuazione delle parti di un 
fossile basta a far conoscere se il medesimo sia 
stato r clTotlo della deposizione meccanica , o 
delle azioni cliimiche. Nel primo caso la frat- 
mra sarà terrosa ,-o compatta con frammenti in- 
determinati : e nel secondo i frammenti avranno 
una forma regolare. 

Così quando gli elementi del Calcio carbona- 
to , il Calcio cioè c l’Acido carbonico, saranno 
stati depositati meccanicamente , avranno forma- 
to il Calcio carbonato grafico, od il compatto, 
ne’ quali non è possibile di riconoscere, traccia 
alcuna di struttura ; ma se, al contrario, le leg- 
gi chimiche avran cominciato ad avere qualclic 
influenza su questi stessi clementi, allora si avrà 
il Calcio carbonato granelloso , o lamello.so : c 
se le circostanze poi saranno state dtd tutto fa- 
vorevoli alle allinità , allora i medesimi si sa- 
ranno riuniti in paralellepipcdi romboidali, co- 
me si osserva nel Calcio carbonato laminoso. 

Noi ignoriamo la forma delle molecole cle- 
ment.ari ; ma quando le medesime sono .solleci- 
tate a riunirsi dalia libera azione dell’ attra- 
zione a picciole distanze , o sia affinità, si riu- 
niscono in molecole integranti di forma deter- 
minata. 


sco- 


ifi 

Il sip[. I/aìiy , al quale era riscrbala la 
perla della configurazione delle mollecolc inte- 
grami de’ corpi , le ha ridotte a tre. 

1. Il tetraedro. 2. Il prisma triangolare, e 5. 
Il parallelepipedo. Tavola II. 

Da queste sonò composti tutti gl’ individui del 
regno inorganico -(^non avendo potuto trovar le 
forme delle molecole integranti negli altri re- 
gni, mentre dall’ organizzazione quelle sono nia- 
•scherate ) , e tutta la dilTccenza delle SpecM de’ 
Fossili dipende dalla diversità delle molecole, c 
delle, loro dimensioni , tranne i casi noi quali 
la loro regolarità dà immcdialanicnte origine a 
forme regolari , alio quali Ijisognano altri carat- 
teri d’ aiuto , come sopra si è dello. 

Se le forze chimiche avranno avuto , una colla 
libertà di movimento , il grado richiesto di ca- 
lorico , lo spazio sullicicnte , la saturazione di 
una dissoluzione di materia, 1’ evaporazione re- 
golare del liquido dissolvente, e l’ influenza con- 
veniente del potere elettrico , allora la riunio- 
ne, e la disposizione in certo ordine delle mo- 
lecole , che chiamasi Cristallizzazione , avrà 
prodotto un corpo regolare e simmetrico , al 
quale si è dato il nome di Cristallo , conqKìsto 
di facce , di spigoli e di angoli. 

Ora in ogni Fossile cristallizzalo, le molecole 
integranti si sono riunite formando un nocciolo 
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di forma regolare , che 1’ Autore chiama Forma 
Primitiva o Tipo della Specie, la quale spesse 
volte si mauifesti^ all’ osservatore come 1’ imme- 
diato prodotto della Crisiallirzazione. > 

Parallelamente alle facce della forma primitiva 
le lamine de’ fossili hanno la loro direzione; cd 
il loro frastagliamento sotto un angolo costan- 
te, particolare a ciascuna Specie, determina la 
configurazione della forma primitiva medesima. 

La Cristallizzazione, nell’ agire sulle facce del- 
la Forma Primitiva sovrapponendo lamine che 
sicno mancanti negli orli di uno o più ranghi 
di molecole, produce de’ piani o sienò facce or.a 
dritte cd ora inclinate che l’occultano in parte 
o pure interamente, e la nuova forma prodotta 
dicesl Secondaria. 

La direzione delle lamine ( alla quale ho da- 
to il nome di divario') non potendo aver luo-* 
go se non pVallclamcnie alle facce della forma 
primitiva, n’ avviene cho quando la direzione 
delle lamine non è parallela alle facce del cri- 
stallo, quello dicesi Cristallo Secondario. 

Ora una delle grandi basi del sistema di Ilaiiy 
c, che tutti i fosaili y aventi molecole' simili 
e della medesima composizione , sono della 
medesima specie; 

Che tutte le forme secondarie racchiudono 
una forma primitiva ; 

J V « ,*1 
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Che tutte le forme secondarie della mede- 
sima specie racchiudono la medesima forma 
primitiva; e che » 

La forma primitiva , la quale si ottiene*col- 
la divisione meccanica di una forma secon- 
daria, è propriamente quel solido che appa- 
risce appena che col dividere saranno spari- 
te le sue prime facce. > 

Le forme primitive de’ fossili si riducono aL 
le seguenti. 

1 . 11 tetraedo regolare, a. II paralcllcpipedo, 

5. il prisma esaedro regolare, 4- 1’ ottaedro e 5. 
il dodecaedro romboidale. Tav. II. fig. 1.3.4. 5. e 6. 

Tutte le specie di fossili hanno la loro forma 
primitiva , cb’ è una di queste ora esposte , e 
la diOcrenza consiste nelle varie loro dimensioni. 

Se il decrescimento di ranghi di molecole nelle 
lamine che si soprappongono alle facce della 
forma primitiva avrà avuto lo spigolo per limito • 
di suo principio, allora la faccia secondaria sa- 
rà imminente allo spigolo. Tav. IL fìg. 8. 

Se il limite di suo principio sarà stato 1’ an- 
golo, la iàccia prodotta dal decrescimento- sarà 
sopra r angolo; e se il limite sarà intermedio, non 
parallelo allo spigolo nè parallelo alla diagonale, 
ina parallelo ad una direzione fra la diagonale 
e lo spigolo, la faccia prodotta sarà obliqua, non 
soprastante allo spigolo nè soprastante ali’ an- 
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golo: tosi l’Autore wl decreitcùnealo sugli orli, 
o sugli angoli , o intermedio spiega la posizione 
delle facce del cristallo secondariO| relaiivamen-* 
te alla forma primitiva. 

Io profittando di tali scoperte , Lo preso le 
specie tali quali sono state circoscritte dallV/anj', 
e nella maniera di riconoscerle poi mi sono ser- 
vito di quei carattei i che ho creduto più gene- 
rali, convenienti u tutti gl’individui d’una spe- 
cie, e più fucili ad applicarsi , lasciando così 
a’ Geometri il campo di poter fare le loro ap- 
plicazioni c le loro scoperte , che si rapporte- 
ranno sempre alle date specie senza confusione 
alcuna, e non si vedranno le varietà di una 
specie formare specie a parte , nè gl’ individui 
di specie distinte formar parte d’ una sola spe- 
cie, come avverrebbe in tutti ‘gli altri sistemi 
quante volte le specie non fossero ben circoscritte. 

Se si volesse fare assolutamente uso del ca- 
rattcì c matematico per riconoscere le specie, al- 
lora è uopo riflettere che altro è ordinarv , ed 
altro è riconoscere : c poi nello stalo attuale il 
cubo SI prcsC|tita .11 volte come forma primiti- 
va in 11 specie diverse; l’ ottaedro regolare ii 
volte ; il tetraedro regolare i volta; il ^ecac- 
.d®«^'OHihoidalc G volle ; il romboide oitnso ii 
volle ; il romboide acuto 7 volle ; l’ ottaedro 
simmetrico 8 volte ; 1’ ottaedro rettangolare 1 1 
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Tokc -, 1’ oliaedio rojn}joidalc 4 volte ; 1' oiue- 
(Iro iiTcguiare 1 volta ; il prisma (quadrangolare 
(Iriiiu c siiiiineirico il volici il prisma (jua- 
drangolare dritto c rettangolo 7 volici il prisma 
(quadrangolare dritto c roini>o i 3 volle; il qiri- 
sma (quadrangolare drillo irregolare 3 volle ; il^ 
jtrisnia (quadrangolare obliiquo rcllangolo 4 vol- 
le ; il prisma (quadrangolare oblitquo a base rom- 
ba 7 volte ; il prisma (quadrangolare obli(quo ir- 
regolare 4 volte ; il juisma esaedro regolare 7 
volle. 11 Calcio carbonaio , il Fono carbonaio , 
il Manganese carbonaio l'uron creduli avere il 
piedcsinio romboide colle islessissime dimensioni, 
un» è diverso, ed altro, che lungo sarebbe a mi- 
nulo il raqiqroriare. 

11 dolio Jliiiiy q>oria le varie relazioni fra le 
allczzc e le basi delle varie formo, che si ri- 
qieiono , e ire fa v(;dorc la differenza; ina io re- 
plico che Y ordinari: c diverso dal riconoscere, 
0 JUcilmente riconoscere. 

L’ adottare le sqircic fra’ limili stabiliti dal- 
Y , o sia 1 ’ adunare le specie della nalura 

istessa, non in’ ha Imqrcdiio di dar luogo a sqrt- 
cic ed a varietà che ad altri non fossero note («). 


(a) III mancani’a di ogni caratlcrc matematico Haiiy 
atrsso si serve della Chimica , cd io non ho mancato 
( quando iì trattato di sostanze apparentemente 
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Nell’ insegnare ho dato un ordine particolare 
alle Classi ; imperciocché 1’ ordine è tutto arti- 
ficiale , mentre non è egli scritto nel libro della 
natura di parlare .prima ^delle pMre , poi de' 
sali , indi degl’ infiammabili , e poi de’ metalli , 
e gli autori stessi non sono nemmeno d’accordo 
nell’ ordinare le specie. In fatti il IF'erner nella 
classe delle pietre comincia dal Diamante, per- 
chè gli sembra una pietra , c perchè la vede fni 
le pietre la più nobile ; ed Haiiy al contrario, 
comincia dagli acidi , e passa al Calcio carbo- 
nato, s'i perchè quando è laminoso, o pure cri- 
stallizzato , si presta più di ogni altra sostanza 
alla divisione meccanica ^ come anche per una 
certa gratitudine, per esser questa la specie che 
gli ha somininistrato i primi pensieri sulla Cri- 
stallizzazione. 

Essendo un tal ordine arbitrario, ho creduto 
più conveniente il cominciare dai semplici, e 
finire ai composti , e ciò non per altro se non 
per facilitare a’ Giovani lo studio e la conoscenza 


semplici , purché 1’ analisi fosse stala sempre la stessa , 
nanne le picciole uscillationi tollerabili , fatta da Chi- 
mici diversi, fu diversi 'individui di luoghi dififerenti ) 
dì. coiisiflcmrlc come .specie, delle quali il QuàHSo idrato 
(Quarz resinile, H.) 1’ Ossidiano . il Pcrh'lc , la Pie- 
tra picea possou* servire d’ uscuipim' 
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de’ coi |>i iiioif'auici ; iiiipcrciocoliè nell’ iiihe"na- 
jiiciUo di una scienza ho consideralo sempre co- 
me dcliito assai grave «jucllo di riiharc il tem- 
po agii studiosi; ed in fatti comincio dagl’ in- 
liainiiiahili , ai ijuall lio dato un ordine (clic 
sino a’ nostri tempi non avevano mai avuto ) , 
fjasso a’ metalli , indi a’ sali , e lilialmente alle 
pietre. 

Per mettere la Scienza all’ unisono colle altre 
parti dell’umano saj'cre , mi è convenuto far 
passare molle sostanze fra le pietrose c le saline 
nella classe de’ metalli , e solo si sono conser- 
vale fra le pietre quelle, la metallica natura 
delle quali non è stata ancora con sullicicnii 
pruove dimostrala. 

Non ó stalo mio capriccio o vaghezza' di no- 
vità 1’ adottare quest’ordine, ma il desiderio 'di 
essere veramente utile alla Gioventù. Inimico di 
arcani mi sono sforzalo di ridurre la scienza alla 
semplicità che mi è .stato possibile, con descri- 
zioni precise , c renderla accessibile a tutte le 
classi di persone , onde più generale sia la co- 
noscenza de’ corpi che compongono il Pianeta 
da noi abitalo. 

Negl’ infiammabili e nella maggior parte de’ 
metalli da piu tempo conosciuti il colore non 
essendo accidentale, ma bensì essenziale alla na- 
tura del corpo, la sua costanza è di grandissimo 
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aiulo al principiaiue ; ìufatii ognuno fa che il 
Solfo è giallo, il Caihoiie è nero o bruno, jl 
Rame ossidalo è nero , i' ossidolalo è rosso , il 
carbonato è lurcliino , e 1 ’ idrato è verde. 

Quando si sono scorsi gl’ infiammabili cd i 
metalli , il Giovanetto si trova Oriitognosla sen- 
za saperlo, c facilmente poi passa alla conoscen- 
za di esseri più complicali. 

I caratteri da ine usali pel riconoscimento 
delle specie de’ fossili sono nella natura isiessa. 
La Gliiniicu, la Fisica, la maniera come si com- 
portano all'azione del Durdijiamma (o sia tubo 
ferruminatorio del jìergmunn ) , me nc hanno 
suggerita l’applicazione. I generi non hanno ca- 
ruLicii presso Huiiy, ma io non gli ho oiumcssi. 

Le descrizioni di fisonoim'a che caratterizzano 
le varietà de’ fossili sono brevissiiiie, e sono state 
fatte sulla stessa natura. 

Io ho cercalo che il nome fosse la diilinizione 
della cosa, per quanto ho potuto 3 avendo avuto a 
mia disposizione la mia numerosa colleziono pri- 
vala di 5ooo pezzi tra Fossili c Rocce, oltre all’os- 
servazione di tuli’ i pubblici e privali Musei della 
l' rancia, senza contar quei dell’Europa intera, e gli 
acqidsii immensi falli in grande da me 'in ogni pae- 
se dell’ Europa mineralogica, e quelli una volta 
fatti a caro prezzo dell’America e dell’Asia , de’ 
quali un misero avvanzo ora di pubblico dritto 
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sarà fra breve esposto a’ vostri occlij (n). 

^l'on ho inuncuto di aj,'"iiiyiiere le rolazioni 
geologiche di ogni fossile , onde si conosca ove 
il medesimo si trova, ed in quale stato, risjietto 
alla composizione del Globo , se in forma di 
Letti nelle montagne antiche, se in Istrati nelle 
montagne di transizione e nelle montagne re- 
centi , se in Banchi nelle montagne di alluvio- 
ne , se in Vene, se in Nidi, se Disseminati, o 
in grandi ammassi in line. 

Nell’ esporre questa geografia orittologica , 
glia disila ispezione oculare in riguardo ai fos- 
sili di Europa , ho dovuto rapportarmi alle re- 
lazioni di altri Autori per quello che concerne 
le altre parti del Globo. 

Ho stimato cosa essenziale 1’ indicare spezial- 
menie la Roccia , considerata come il serbatoio 
del dato fossile, e le sostanze dalle quali il me- 
desimo è accompagnato tale quale 1’ ho osserva- 
ta. Questa opera tutta nuova , c le descrizioni 
non copiate da’ libri, ma dalla natura, formano 
il Girattcre distintivo di un lavoro die non so- 
miglia ad alcun altro , e che comunicherò ai 


(n) La Collezione , dopo le riparazioni del Museo , 
fu esposta al Pubblico nell’ occasione della venuta in 
Napoli di S. M. l’ Imperadore Fn^scssco II che fu il 
primo a visitarla. 
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Giovani come il risultamento di lunghe e pe- 
nose fatiche. 

Dopo le relazioni geologiche, parlo degli [Isi 
de’ fossili , i quali sehbeiie in is<-riuo siono sol- 
tanto accennati , pure nell’ esporli non cessano 
di formare un trattato di metallurgia c di tec- 
nica oriltologica. 

Il celebre Autore della Cristallografia dà la 
preferenza sempre al carattere matematico nel 
riconoscere le specie ; ma non potendo verifi- 
carsi il carattere suddetto su tutte le varietà 
delle quali la specie è composta, oltre agl’ indi- 
vidui ciistallizzati , che sono sempre ben rari , 
mi è convenuto adottare altri aiuti più generali, 
c 1 ieordo solo il carallrre malemalico nelle eo- 
r'utà capaci di tale applicazione. 

Ija necessità di dover ciò fare è stata coman- 
data dall’ esperienza, dovendo distendere un la- 
voro elle ci metta in islato di riconoscere in 
breve i corpi del regno fossile in tutti gli stati 
nalnrali ne’ quali si trovano , sicno in forme re- 
golari , sicno laminu.'i , sieno fibrosi , lainellosi, 
])olverosi , compatti, sfogliosi, non richiedendosi 
altro dalla parte del Giovane se non le prime 
nozioni di Chimica e di Geometria. 

P’rp. le diflicollà, dunqnc, che la natura stessa 
degl’ individui presenta, e fra la lunghezza del-. 
1’ analisi , senza sacrificare il fossile , che alle 


a8 

>ohe non cessa di esser prezioso , con caratieri 
faciii , eia chimici, ora fisici, pervcnjjo al rico- 
nosci inenlo della specie, e buon per noi che tali 
applicazioni non sono lunghe. 

il sistema molecolare però quando è perve- 
vuio alla determinazione di una specie , o sia 
aggruppamento di vai j individui , come in una 
famiglia , composta di molecole simili , e de' 
medesimi elementi essenziali ; e quando ha riu- 
nito co’ caratteri matematici tutti gl’ individui 
determinabili , e vi ha aggiunto poi per mezzo 
di altri aiuti, siano chimici , siano empirici , 
lutti gli altri esseri non capaci di regolarità e 
di matematica determinazione ; allora la specie 
è ben determinata, c ’l sistema non è vacillante. 
Ji questo è V ordì ne, che ognuno dà ai fossili 
quando è già divenuto orittognosta. Ed in que- 
sto modo si creano , per così dire , le specie , 
do|x> uno , due o più anni di fatica e di osser- 
vazione. Ma per poter riconoscere le sostanze se- 
paratamente , isolate, ed in tempi diversi, o sia 
per apprendere 1’ Oriltognosia, v’ ha bisogno di 
caratteri facili , e facilmente applicabili , che 
convengano tanto ad individui di forme regola- 
ri , (pianto agli altri che sono incapaci di rego- 
larità, e che sono i pili abbondanti , ed i più 
numerosi in natura ; ed a questi tali caratteri 
da me medesimo verificati, e quasi tutti rinve- 
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nuli , io mi appiglio nell’ insegnamento della 
conoscenza de’ Fossili , tanto necessaria alla Chi- 
mica , alla Farmacia , alla Medicina , allo scavo 
de’ Combustibili , de’ Sali , delle Pietre , de’ Me- 
talli, alla Metallurgìa, alle Arti, al Lusso, c 
fino a’ Matemaieci , acciò invece di applicarsi 
alla determinazione delle figure ipotetiche de’ 
solidi, si applichino alla geometria della natura, 
dopo conosciuta 1 ’ indole delle sostanze, delle 
quali i solidi naturali sono composti; ed in tal 
modo resta sempre stabile la circoscrizione delle 
specie fatta dall’ immortale llaiiy coll’ applica 
zione delia Matematica ai solidi della natura. 

Dopo dell’ Orittognosia si farò parola della 
Orcognosia, cioè della conoscenza delle Monta- 
gne, o Rocce, per compiere la Geognosia , cioè 
a dire la conoscenza de^la Terra. 

Di questa parte dell’ umano sapere la storia 
non è lunga. 1 Filosofi di ogni età credendo di 
avere tutto fatto , dopo aver inventalo un parii- 
colar sistema sull’ origine della Terra, non si 
sono curali di altro: ed altri si sono contentati 
di considerare le montagne o rocce come sem- 
plici prominenze del Globo. 

Il mio amicissimo defunto Consigliere Ifeidln^ 
ger il primo, nel 1785 in Vienna , pubblicò una 
sisteinalica distribuzione di rocce, la quale me- 
ritò il premio proposto dall’ .Accademia di Pie- 
troburgo. 
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A questa scf^uirono le lettere sulle Montagne 
del celebre f'uigt pubblicate nel 1786 in Weimar. 

Il celebre Jf^emer nel 1787 pubblicò una 
breve classificazione c descrizione di rocce in 
Dresda, ed alle sue lezioni di Geologia oggi 
V Europa dee quanto si sa in questa scienza. 

Lasius fece parte ai Geologi delle sue os- 
servazioni sulle montagne del Ilare, e diede 
in Hannover nel 1789 la descrizione di una 
collezione di rocce di questa parte della Bassa 
Sassonia. 

L’ infaticabile Iloffmann, uno de’ più dotti 
discepoli del Jl'erner , che la morte non ha 
guari ha tolto all’ amicizia ed alle scienze, nel 
1790 pubblicò in Frcibcrg nella Sassonia un 
breve Trattato sulle Montagne, che trovasi in- 
serito nel Calendario de’ minatori di Kóhicr. 

Fuori della Germania tutta la Geologia consi- 
steva nella disamina di una raccolta di schele- 
tri fossili, d’impressioni di pesci, di conchiglie 
scavate, c di piante seppellite a diverse epoche 
nella terra , ove hanno avuto il comodo di cor- 
rompersi , di carbonizzarsi , di pietrificarsi , o 
di metallizzarsi, ed in una raccolta di sostanze 
cotte, fuse, o vetrificate da’ Vulcani ; o sia la 
Geologia, cioè il Trattato della Terra , consiste- 
va nell’ esame di oggetti estranei ed acciden- 
tali alla Terra stessa. 
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Il dotto llaiìy in Parigi, vndondo la necessità 
di far conoscere le montagne, a mia insinuazione 
si determinò a jicrmcltcre, che come Appendice 
al Museo OrUlologieo vi fosse una collezione di 
rocce , le quali furono da me oriiiologicamentc 
disposte, e non in ordine geologico, per non 
oltrepassare i limiti de’ suoi aUrilnili. li poiché 
mancava la maggior parte degli oggetti, per un 
amore a quello srahiliinento, al (jualc io appar- 
teneva, ed alla scienza, mi feci il pregio di for- 
mare co’ doppj del mio Gabinetto la collezione 
di studio , riempendo i voti colle sostanze che 
si avevano in piti abbondanza; ed ceco come con 
questo mezzo, e coH'inst'gnamento che feci della 
Geognosi’a in ta anni continui, fu inlròdotia in 
Francia mia scienza , che sino al 1800 non era 
stala ancora conosciuta. 

Uopo le mie' gravi ed irreparabili perdile, co’ 
viaggi particolari in parte , e parte co’ camhj , 
e colle eoinincssioni in varj luoghi del Globo , 
e parte in fine col comperare direliaracnle da’ 
mercatanti nello spazio di 12 anni , mi è riu- 
scito di formare , oltre ad una raccolta Oritio- 
logica , anche una collezione di Orcognosfa. 

Queste , poiché il Museo Orittologico ora non 
offre quanto si desidera per 1’ insegnamento , 
avendole fatte venire a bella posta da Parigi , 
serviranno per le dimostrazioni alle mie lezioni, 
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e mi farò un dovere di esporle alla istruzione 
de’ Giovani studiosi. 

Dopo rOrittoqnosia si p.isferà all.t Oreognosia, 
ove non mancherò di trattare deU’ Orcogenesi , 
o formazione delle- Moutaffnc o Rocce. 

In secondo luogo dell’ Oreolettnnica , o della 
struttura deile òioulagne o Rocce. 

Ed in fine della Orcodiacritica, o sia della 
distribuzione delle Montagne , o Rocce. 

Queste grandi masse saranno descritte e di- 
stribuite secondo le loro varie formazioni coll’or- 
dine istes-so col quale per tanti anni ho inse- 
gnato nel mio soggiorna in Parigi. 

Parleremo prima delle Montagne antiche 
1 . A massa , o 
3. A Ietti (a) , 

nelle quali non si trovano tracce di materie or- 
ganizzate sieno vegetabili, sieiio animali, e che 
sono come il sostegno c la base di tutte le altre 
prominenze del Globo ; sono composte in gran 
parte di terra selciosa ed alluminosa, ed in pio- 
ciola parte di magnesia. 

5. Passeremo alle Montagne di transizio- 
ne , le quali cominciano a contenere residui di 


(a) Nelle Montagne antiche da me gli sfogli rhiamansi 
Letti, e questi nelle Montagne di tmo , e di quarto 
ordine si clii.vmano Strati. 
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inaierie or^^'anichc , v sòprattutlo di Zoofili fra 
gli aninutli, e fra le piante le Criitogame. Il 
Carbone privo d’idrogeno o Gcantrace, e ’l Cal- 
cio, che di rado s’ incontrano nelle montagne an- 
tecedenti, cominciano -a divenir più abbondanti 
in questa classe. 

4 . In quarto luogo si parlerà delle Jf/onto- 
gne stratose , ove le malerie organiche non sono 
rade, il Calcio è abbondantissimo, e ’l Carbone 
giugne alle volte a lòrmarc la stratificazione di 
montagne intere; ma un tal carlione per la mag- 
gior parte è Fitantrace , o riiozoaiiirace , pro- 
venicnie cioè da’ vegeiaii, o da vegetali cd ani- 
mali insìciue. 

5. In r|uiiUo luogo meriteranno di esser con- 
siderate in una classe distinta quelle montagne 
che hanno origine dalla corrosione delle monta- 
gne di altri ordini , consistenti in parti poco o in 
nessun modo agglutinale, confuse e senza ordine 
alcuno riunite , dette Montagne di alluvione. 

Non mancheremo di osservare quanto sia stato 
grande ne’ primi tempi l’imperio delle affinità, 
che ha conciliato a ciascuna roccia l’apparenza 
cristallina per così dire, la quale poi nella terza 
classe è stata così disturbala dalle forze mecca- 
niche che in progresso queste, crescendo il loro 
dominio, si sono vie più manifestate nel quarto 
crdine, distendendosi in fine sino alle alluvio- 
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lii, ove la loro azione è slata tale che non si os- 
«erva aOalto vestigio alcuno di chimica influenza. 

6. Il sesto ordine in fine conterrà le Mon- 
tagne vulcaniche , le qtiali , quantunque acci- 
dentali al Globo, provegucnti dall’accensione de- 
gli strali di combustibili in esso seppelliti, pure 
perchè queste sono in 'qualche numero a’ di no- 
stri , senza contare quelle che sono già estinte, 
sono state perciò trattate in una classe separata 
c distinta. 

Questa è la storia de’ progressi , c de’ cambia- 
menti , a’ quali è stala soggetta in quattordici 
secoli circa la conoscenza del Globo, de’ quali 
però i pili rapidi sono stati dal tempo di Jf^'er- 
ner, ed i più esatti dal tempo di Haiiy, ed in 
questo stalo intendo di presentarla a’ Giovanetti. 

Possano le mie incessanti cure esser coronate 
dal successo che la Nazione ne attende. 

Le mie speranze non saranno certamente de- 
luse, come quelle che sono fondate sulla spe- 
ziai protezione d’ un MONARCA , eh’ è più Pa- 
dre e Mecenate che Re , il quale non solo pro- 
tegge le scienze, ma vuole e comanda il bene 
e r istruzione de’ suoi popoli. 
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NOZIONI PRELIMINARI. 


Xja conoscenza de’ corpi eh’ esistono , tanto 
nella superficie quanto nell’ interno del Globo, 
è l’oggetto d’una Scienza conosciuta .sotto il no- 
me di Storia Naturale. 

I Ck)rpi della natura, considerali relativamente 
alla loro origine, al loro incremento ed alla loro 
struttura , si dividpno in due grandi classi , in 
Corpi organici ed in Corpi inorganici o siano 
bruti. 

I primi sono sempre prodotti da individui 
della medesima specie, e si nutriscono coll’ina 
trodurre ne’ loro corpi delle dilFerenti sostanze, 
che essi assimilano alla loro natura, e 'ricevono 
in tal modo l’ incremento dal di dentro., per 
mezzo di una struttura particolare, la quale por- 
ta il nome di Organizzazione ; e perchè i loro 
corpi giunger possano a nutrirsi , ed a ripro- 
dursi , sono dotati di forze vitali. 

I secondi non presentano apparecchio d’or- 
gani di sorte alcuna ; come sono i Fossili , la 
di cui origine ed accrescimento non ha luogo 
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per riproduiione di un altro individuo, nè per 
nutrimento, ma per l’accumulazione delle parti 
omogenee che vengono dal di fuori. 

I Corpi organici si dividono in due altre classi, 
secondo il modo di alimentarsi, di assimilare il 
loro cibo, ed anche in riguardo al loro movimento. 

Gli uni attirano semplicemente il succo nutri- 
tivo per un gran numero di aperture situale agli 
estremi de’ loro corpi, e gli altri introducono gli 
alimenti per una sola apertura, c molto grande in 
proporzione, ricevendoli in una cavila, dove fa 
uopo che provino de' cambiamenti prima di es- 
ser alti alla nutrizione, ed hanno inoltre il mo- 
vimento arbitrario del corpo intero , o di qualche 
sua parte, e per conseguenza sono animati. 

1 printi si chiamano vegetali , ed animali i 
secondi. 

Secondo questi caratteri distintivi, gli animali 
sono esseri organizzati , viventi ed animali, che 
cercano con molo volontario gli alimenti, e gl’ in- 
troducono per la hocca nello stomaco. 

Le piante sono corpi organizzati e viventi , 
privi di molo volontario, che succhiano gli ali- 
menti per mezzo delle radici e delle foglie. 

I Fossili sono corpi privi di organi e di vita, 
che debbono la loro origine alla riunione delle 
parli, prodotta daU’altrazione molecolare, detta 
altrimenti ajjinità. 


Digitized by Google 



Mineralia cresciint , diceva il celebre Lin- 
neo; vegetabilia crescunt et vivunt; ammalia 
CTe&cuìit y vivunt et sentiuìit. 

La triplice divisione de’ corpi naturali in arù- 
mali , in vegetali cd '\\\ fossili , ha dato ori- 
gine alle tre grandi divisioni della conoscenza 
della Storia Naturale , che portano i nomi di 

1. ZooGNOsiA ( conoscenza degli animali), 

2. Ittognosia ( conoscenza de’ vegetali) e 

3. Ggognosia (conoscenza della terra). 

La Gcognosia , eh’ è lo scopo delle nostre le- 
zioni , è quella parte della Storia Naturale ché 
ci fa conoscere le proprietà cd i rapporti de’ corpi 
inorganici de’ quali la nostra Terra è composta. 

Questi corpi si dividono in Fossili; propria- 
mente delti , ed in Rocce ; e perciò la Geogno» 
sia si divide in 

1. Orittognosia cd in 

2. Oreognosia. 

L’ Orittognosia ( conoscenza de’ fossili ) ci fa 
conoscere , sotto denominazioni chiare , i fossili 
disposti in un ordine più conveniente alla loro 
natura , e con caratteri determinati. La mede- 
sima comprende 

1. La Tiognosia ( conoscenza delle sostan- 
ze infiammahili , (a) . 


(a) Gl’ Indammabili bruciano cd alimeotano la Gamma. 
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a. La Metallognosia ( conoscenza de’ me- 
talli ) , che può chiamarsi anche Minerognosia 
( conoscenza de’ minerali ) , 

5. L’ AIìOGNOsia ( conoscenza de’ sali ) , e 
4. LaLiTOGKOSiA (conoscenza delle pietre). 

L’ Orcognosia , la quale ha per oggetto la co- 
noscenza delle grandi masse che conipongon la 
Terra , alle quali si da il nome di Montagne o 
Rocce, le considera c come masse composte di 
fossili e come parti integranti del Globo. Que- 
sta si divide in 

1 . Oreogenesi (formazione delle montagne 
o rocce ) , 

a. OiiEOTETTONicA ( Struttura delle mon- 
tagne o rocce ) , ed in 

3. Oheodiacritica ( distribuzione delle 
montagne o rocce ): qui non tratteremo se non 
deir Orittognosia. 

La maggior parte degli Autori dà il nome di Mi- 
nerali ai corpi naturali che io chiamo Fossili ; ed 
essi non chiamano Fossili che i residui di materie 
organizzate attualmente nella Terra seppellite. 

Il nome di Minerale è venuto, senza dubbio, 


1 Metalli sono ossidabili , e più o meno facilmente 
ridutiibili. 

/ 

1 Sali sono solubili nell’ acqua cd hanno un sapore. 
Le Pietre non hanno i caratteri sopra indicati. 
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dairiuo in cui si è di iàr^ delle mine per ritrarre 
i metalli dalle rocce che gli racchiudono ; 'e per- 
ciò mi sembra più convenevole di restringerlo ad 
una sola classe di fossili chiamati metallici ; on- 
d’è che di cesi un minerale di Piombo, un mine- 
rale di Kuiiie , un minerale di Ferro ed altro. 

In riguardo poi alle materie organiche sepolte 
nelle rocce, pare che debbano le medesime con- 
servare il nome che avevano nelle classi alle 
quali appartenevano essendo in vita, ovvero pren- 
dere il nome di pietrificazioni o di metallizza- 
zioni , se avranno servito di modello alle sostanze 
pietrose o metalliche; perciò diremo conchiglia 
fossile, legno fossile, legno pietrificato, ferro sol- 
forato modellato in corno d’ Aimnone , ec. 

Del resto, le materie organizzate sono estrai 
nee al regno fossile, appartengono alla Zoolo- 
gia od alla Botanica, ed ai Zoologi ed ai Bota- 
nici spetta il vedere se sicno specie, delle quali 
le analoghe sieno viventi in natura, se sieno de’ 
nostri climi o di climi stranieri, o se sieno per- 
■dute, delle quali non si abbia più notizia nella' 
natura vivente. > 

Dopo aver esposte le divisioni della Gc(^no- 
sia , e dopo di aver data la diffinizione de’ Fos» 
sili , passiamo alla spiegazione di alcune espres- 
sioni delle quali dovremo far uso in appressa 

1 Fossili considerati secondo i loro differenti 
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gradi di consistenza , si dividono in 

Teneri , Semiduri , e Duri. 

1 . Tenero si dice un Fossile se lasciasi in- 
taccare dalla semplice pressione dell’unghia; 

fl. Semiduro quando è intaccalo dal coltello, e 

3. Duro quando il coltello non l’ attacca. 

Rispetto alla loro icnacith, si dividono in 

Duttili, Trattabili , ed Acri. 

4 . 1 Fossili duttili sono quelli da’ quali si 
possono distaccare, coll’aiuto del coltello, delle 
lamine flessibili. 

5. Sono poi trattabili, quando il coltello non 
distacca lamine pieghevoli , ma grani , lascian- 
do però sempre sul corpo una traccia levigata. 

6 . Acri sono , in fine , quando si sgretola- 
no sotto al coltello, il quale non lascia traccia 
levigata di sorte alcuna. 

7 . La Rasura, o segnatura, è la traccia 
che lascia sul fossile la punta d’acciaio, la quale 
sarà simile se non differisce dal colore del Fos- 
sile, o dissimile, se n’è diversa. 

8 . Dicesi Tessitura di un Fossile la dispo- 
sizione delle sue parti in forma di lamine , di 
laminelle, di fibre, di sfoglie; e diccsi lamino- 
sa , lamellosa , fibrosa , sfogliosa ; anzi que- 
st’ ultima non è che l’unione di varie piastrelle 
facilmente separabili , che raramente si osserva 
ne’ fossili , e frequentissimamente nelle rocce. 
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Ne’ fossili di tessitura laminosa è necessario 
considerare la direzione delle lamine, le qriali 
si frastagliano sotto angoli costanti e determina- 
ti , che noi chiamiamo Clivaggio , dal quale ri- 
sultano le forme regolari , particolari a ciascuna 
specie di fossile. 

Il Clivaggio può essere triplo, quadruplo o se- 
stuplo , secondo che consiste in tre , in quattro 
od in sei direzioni di lamine; e perchè ciascuna 
lamina presenta sempre due facce opposte levi- 
gate e nette, n’avviene che in ogni fossile, do- 
talo di clivaggio , le facce prodotte dalla divisione 
meccanica saranno sempre il doppio del numero 
delle direzioni di lamine delle quali è composto. 

Q. La Frattura d’un Tossile è ^quella parte 
posta allo scoperto dalla percossa. 

La frattura sarà uguale essendo jiiana e li- 
scia ; sarà ineguale quando al contrario vi sa- 
ranno delle ineguaglianze più o meno numerose, 
e può essere a grossa od a picciola grana. 

Sarà poi concoide, cssétido convessa o con- 
cava come una conchiglia, la quale dirassi per- 
fetta se sarà adorna di cerchj concentrici, i 

La frattura differisce dalla tessitura in quan- 
tochè quest’ ultima ci presenta il tessuto parti- 
colare di un fossile, e l’altra il risultamento 
della lacerazione della sua massa. 

IO. I fossili hanno la Forma, la quale può 
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essere regolare se sarà circoscriiia da facce pia- 
ne, od irregolare ed indeterminabile se sarà cir- 
coscritta da superficie curve. 

Se l’ influenza dell’ attrazione molecolare ( af- 
finità) noli avrà ricevuto alcun disturbo nella 
riunione degli clementi de’ corpi , questi si sa- 
ranno riuniti in molecole integranti di figura de- 
terminata c regolare; cosi le molecole elemen- 
tari del Solfo e del Piombo si sono riunite in 
molecole integranti cubiche, quelle del Calcio e 
dell’Acido carbonico in molecole integranti rom- 
boidali, quelle del Calcio e dell’Acido fluorico 
in molecole integranti tetraedre , ce. 

Secondo le scoperte del Cavaliere Haiiy , le 
molecole integranti de’ Fossili si riducono ^1 
1 . Tetraedro, al 
a. Prisma Triangolare cd al 
3. Parallelepipedo. Tavola II. Fig. i. a. 3. 
Se le molecole integranti sollecitate dall’allinità 
avranno avuto la libertà di moto necessaria, al- 
lora la riunione e la disposizione in ordine delle 
molecole integranti , che chiamasi Cristalliz- 
zazione^ avrà prodotto un corpo regolare e sim- 
metrico , al quale si è dato il nome di Cristal- 
lo, composto di Facce, di Spigoli e di AngolL 
Le Facce terminano il solido, c sono termi- 
nate dagli Spigoli, e l’Angolo è latto dalla riu- 
nione di tre o di più facce. 
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Le Facce, se sono terminali, diconsi anche 
basi , c le altre diconsi laterali. 

Gli Spigoli egualmente sono chiamati' laterali 
o terminali, secondo che sono nel perimetro del 
cristallo o ne’ suoi estremi. 

11. In ogni Fossile cristallizzato le molecole 
integranti si sono aggregate in un nocciolo di figura 
regolare, che l’inventore della Teorica della Cri- 
stallizzazione, l’illustre JYawy, chiamò F'or/waPr/- 
mitiva, la quale è tutta dipendente dal Clivaggio. 

Parallelamente alle facce della forma primi- 
tiva , le lamine de’ fossili hanno la loro dire- 
zione 5 ed il loro intersecamento sotto un angolo 
costante costituisce la forma primitiva medesima. 

La cristallizzazione , nell’agire sulle facce delle 
forme primitive , sovrapponendo lamine compo- 
ste di molecole integranti colla sottrazione, o 
sia col decrescimento di uno o di più ranghi 
di molecole , produce delle facce variamente in- 
clinate sulle forme medesime, che le masche- 
rano e le occultano in parte od interamente. 

13 . A questo nuovo solido prodotto dall’ag- 
giunzione delle lamine decrescenti .si dà il no- 
me di Forma Secondaria. 

Non potendo esservi clivaggio se non parallelo 
alle facce della forma primitiva, ne avviene che 
saranno forme secondarie quelle che hanno facce 
parallelamente alle quali non esiste clivaggi'' '!> 
sorte alcuna. 
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Da quello che abbiamo dello si comprende 
che tulle le forme possono essere o primitive o 
secondarie , e che queste ultime tutte racchiu- 
dono la loro forma primitiva. 

i5. Dicesi , in Oritloi,'nosia, la colle- 

zione di qne’ corpi che hanno le molecole compo- 
nenti simili c la medesima composizione. L’osser- 
vazione coslariic ha dimostralo che tutte le forme 
secondarie della medesima specie racchiudono la 
medesima forma primitiva ; e la forma primitiva, 
clic si ottiene colla divisione meccanica di una 
forma secondaria, è appunto quel solido che ap- 
parisce, appena sono sparite tutte le sue facce. 

Tulle le forme primitive de’ fossili si ridu- 
cono a cinque : Tav. II. 

1. Il Tetraedro regolare; Fig. i. 

2. Il Par.'illclcpipcdo ; Fig. 5. 

3. Il Prisma esaedro regolare, Fig. 4* 

4. L’ Ottaedro ; Fig. 5 , ed 

5. Il Dodecaedro romboidale. Fig. 6. 

i4- Il dccresciincnlo, o le sottrazioni degli 
ordini di molecole dalle lamine che aggiungonsi 
alla forma primitiva, faranno nascere delle facce 
soprastanti agli spigoli od agli angoli, se il li- 
mite del loro principio sarà lo spigolo o l’ an- 
golo. IjC facce saranno oblique, se il limile del 
loro principio sarà parallelo ad una linea fra lo 
spigolo c la diagonale della faccia del nocri<''i. 
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1 5 . Il decrescimento si dirà in larghezza, se 
le lamine che si sovrappongono alla forma pri- 
mitiva avranno l’altezza d’una sola molecola. 

16. Si diri decrescimento in altezza, se l’al- 
tezza delle lamine sarà doppia, tripla , ec. della 
crassezza d'una sola molecola ; sempre però posto 
clic il ' ritiramento di ciascuna lamina sia di un 
solo ordine di molecole. 

17. Se la sottrazione degli ordini in altezza 
cd in larghezza eccede 1’ unità, allora questa 
specie di decrescimento si chiama misto. 

18. Fin qui abbiam reputale semplici e re- 
golari le molecole i di cui ordini si sottraggono 
da ciascuna lamina accumulata sulla forma pri- 
mitiva ; ma si possono rendere più regolari ag- 
gruppandole, perchè si prestino più alle ope- 
razioni de’ Matematici ; cd allora tali inolccole 
composte chiamatisi molecole sottrattive, perchè 
si stimano esser ditali molecole aggregale i ran- 
ghi che si sottraggono nel decrescimento delle 
lamine da sovrapporsi alla forma primitiva, per 
trasmutarla in secondaria, che può chiamarsi 
molecola composta , o funzionante. 

Cosi, nel prisma esaedro regolare le molecole 
semplici sono prismi triangolari che , riuniti a 
due a due, formano prismi a base romba, come 
molecole sottrattive ; e laddove la base del pris- 
ma esaedro regolare (come forma primitiva) con- 
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teneva sei triangoli , ora contiene tre romLi , i 
quali riempiono perfettamente la detta base, co- 
me i tre prismi romboidali riempiono esattamente 
il prisma esaedro regolare, il quale era compo- 
sto di sei prismi triangolari. 

Altri esempi di aggruppamenti maggiori ab- 
biamo nc’ fossili , che l’ osservatore si permette 
di fare per la facilitazione del calcolo , senza 
clic apporti il menomo disturbo all’ operazione; 
cosi, le molecole integranti dell’ottaedro rego- 
lare sono tetraedro ed ottaedre , e l’ osservatore 
considera l’ottaedro come frammento d’ un rom- 
boide, e che per ripristinare quest’ultimo non 
dèe far altro che aggiungere alle due facce op- 
poste dell’ottaedro due tetraedri, per avere una 
molecola romboidale funzionante. 

Nel dodecaedro a facce rombo le molecole in- 
tegranti sono tetraedre, ed al numero di ven- 
tiquattro , le quali aggruppate a sci a sci <br- 
mano quattro romboidi ; e de’ ranghi di queste 
compostissime molecole sottrallive romboidali , 
il calcolo ha trovalo che la natura si serve nc’ 
decrescimenti delle lamine sulle facce primitive 
per produrre le facce secondarie in certi fossili. 

Questi sono i risultamenti essenziali delle os- 
servazioni del dotto Hauy sulla cristallizzazione. 
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CLASSE PRIMA. 

TIOGRAFIA 

O STA DC3CR1ZIONE DELLE SOSTANZE TKFTAKMABILr. 
GBNERE PRIMO. 

D Solfo. 

ANTE l’acido solforoso dopo della combustione. 
SPECIE UNICA. 

Solfo. 

(Soufre, Haiiy). (Schwefcl, Werner). • 
Bruciante con fiamma cilestra e con odor sof- 
focante. Semiduro ; acre ; opaco , traslucido , o 
trasparente. Peso specifico a,o35. Incontrasi 
A. Possile. 

Giallo-ccdrino-verdiccio-bigiccio ; bruno-gial- 
liccio; grigio-gialliccio; verde-canario. 

Trovasi In forme regolari. Tav. III. 
Clivaggio quadruplo poco opparente , paralle- 
lo alle facce d’ un ottaedro a triangoli scaleni. 

1 . Compatto. Frattura scagliosa, o concoide, 
con isplendore adamantino, osullucidocon isplen- 
dore di cera quando non è puro. 

a. Farinoso. Matto (a); polveroso; arido al 
tatto; giallo assai chiaro. 

(a) Cioè senza splendore. 


Digitized by Google 



48 


B. Vulcanico. 

È in forme regolari , come il Solfo foAsilc. 

1 . Lamelliforme. 2 . Congregato-atriaio. 

3. Polveroso. Superficiale , quasi matto. 

yippendice. 

Solfo idrogeno-solforicofero (a). 

( S. thermogène , H. ). 

Odore di acido idrogeno -solforico. Bianco- 
verdiccio. 

È ]. Congregato-testaceo. Tessitura fibrosa, 
con isplcndor di seta. 

2 . Farinoso. In polvere pastosa ,c matta. 

Relazioni geologiche. 

. 1. Il Solfo fossile incontrasi 

ne’ letti delle montagne antiche , 
del Quarzo grossiere subordinato allo Scisto 
micaceo, in Quilo nel Perù: 

In latrati ed in Argnoni , ( Oreog. p. 3io. ) 
Disseminato 

negli strati delle montagne calcifere , 
del Calcio idrosolfato ; a Golling nel Sa- 
lisburgbese; 


(a) La terminazione in fero indica esser le sostanze 
meccanicamente riunite. 

Qui il solfo porta acido idrogeno-solforico (detto aci- 
do-idro-sotforico , e clic dicevasi idrogeno solforato), il 
quale alla lunga si perde. 
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della Pietra sabbionoaa , in Eecadoslicgy , 
nella Tiaiisil vanta; 

neffli strati delle montagne indipendenti ; 
del Porfido argilloso , in Anlisana , nell’ A- 
incrica IMctidoiialc , c nell’Isola di Monteser- 
raio nell’Arcipelago occidcniale; 

ne’ banchi sabbionosi de’ terreni di alluvioni ^ 
del Fitantrace terroso; in Arlern, nella Tu- 
ringia; 

ne’ pezzi rotolati di Wacca de’ letti de’ fiumi 
del Mat, e de’Marsuins, nell’ Isola di fiorbone: 
in Pene 

nelle montagne slratose cal:ìfere , 
nel Calcio carbonato compatto ; nel monte 
Santa Maria a Cuecainè , nel Messico : 
nelle P ene 

delle montagne antiche , -s 

del Granito col Ramc-fcrro-solforato; nello 
Scliwarzwald , in Isvcvia , 

coll’ Oro e Quarzo , in Calhcriucnburg , ne- 
gli Ural ; 

del Porfido argilloso col Manganese carbo- 
nato quarzifero, Zinco solforato, llan.e-ferro- 
solforalo antimonifero, ec. ; in Kapnick, nella 
Transilvania. 

a. Il Solfo terroso si trova 
Racchiuso 

nelle masse globose di Quarzo piroroaco; nellt 

4 ** 
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vicinanze della Charitè, dipartimento del Doubs, 
cd in Freiigny, dipartimento de la Haute Sacv 
ne, in Francia. 

3 . Il solfo vulcanico è sublimato dal fuoco 
sotterraneo. Oreog. pag. 496, e 617. 

In Europa, nel Vesuvio e nella Solfatara, in 
Napoli ; 

nell’Etna c nelle Isole di Lipari, in Sicilia; 

nell’Isola di Milo, nell’Arcipelago. 

In Asia, a Giava. “ 

In Affrica , nel Pico di Tcyde , nell’ Isola di 
Teneriffa. 

In America, nelle Isole di S. Domingo, di 
Guadalupa, di Santa Lucia e di Mariinìcca. 

4. Il Solfo idrogeno soljoricofero incontrasi 

Sciolto 

nelle acque termali, ove dal gas acido idro> 
geno solforico che si scompone anche col calore, 
è dcpnsto sulle volte c sulle parieti delle loro 
sorgenti; in Aix la Chapelle, nel Palalinato; 

in Poden, nell’Austria ed altrove. 

Usi. 

Il Solfo è impiegato nella medicina; entra nel- 
la composizione della polvere tonante; serve a 
fare lo spartimenlo a secco dell’Oro dall’Ar- 
gento , quando quest’ ultimo metallo trovasi in 
grandissima quantità nel mescuglio: a qual fine 
si fonde l’Argento orifero, e con un crogiuolo ai 
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▼ersa a poco a poco nell’ acqua, perchè rtdur 
•1 possa in grani , i quali ai fondono col solfo ; 
r Argento solforato meno grave dell’ Oro si rac- 
coglie, e si conserva per la coppellazione (co- 
me a suo luogo ) , e proseguendo Topcrazione con 
novelle porzioni di Solfo c di Argento orifero, 
si giiigneià in fine ad avere nel fondo un Ar- 
gento mollo carico di Oro, il quale si separerà 
collo spartiniento per via umida, come si dirà 
parlando dell’Oro argentale; con una rapida 
combustione passa in acido solforico; il suo va- 
pore, allorché brucia lentamente, imbianca la 
paglia, la seta, il cotone. Il Solfo fossile sarch- 
ile troppo poco per gli usi che ne facciamo, se 
non vi fosse il solfo che si estrae da’ solfuri me- 
tallici, e soprattutto dal Ferro solforato e dal Ra- 
me-ferro solforato (a). 

GENERE SECONDO. 

Carbone. 

Dante il gas acido carbonico dopo la combustione. 


{a) Si separa il solfo fossile dalle Rocce, nelle qaali 
ritrovasi , colla fusione o colla distillazione ne’ vasi di 
Argilla. 



PRIVA SPECI B. 

Diamante. 

(Diamant, H.) (Demani, W. )• 
Bruciante al dardifianmia col gas ossigeno , 
senza odore, senza fumo c senza residuo. Splen- 
dore forte di grasso (dello arfumo/zI/'/ro). ///;zà 
duro di luti’ i corpi; trasparenic, traslucido. 
Limpido; biunco-gial liccio-verdiccio ; rosso-ii 
fiori di pesco— di ro.sa; bruno-di garofano; cile- 
strino; nero. Peso sp. da 5,5i3 sino a 5,6co. 
Incontrasi 

In Jurme regolari. Tav. UT. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce dell’ 
otiacdio regolare. 

G ranni tj'or me. In grani liberi. 

Relazioni geologiche. 

Trovansi i Diamanti 

ne’ Banchi 

eabbionosi de’ terreni d' alluvione , 
nell’Asia, in Golconda; Visapur; Malacca; 
Bengala; nell’I.sola di Eoriieo, cd altrove; 

nel Brasile, in Serro do Fn'o; nella Terra da 
Santo Antonio ; nc’ letti de’lìumi Gitpiiiignaiia ; 
Bia( bo fluido e Peixe. 

Dalla Pietra sabbionosa ferriigigna in decom- 
posizione sembra che nel Brasile i Diamanti 
. jnovengano. , 
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11 Dianianic taglialo, c pulito rolla sua pix>- 
pria polvcrr , lia il primo rango Ira le gemine 
ed i suoi franimcuii servono a tagliare il vetro. 

11 gran potere rifrangente del Diamante, rispet- 
to alia pirriola densità sua, fece die Newton lo 
situasse frà i combustibili, come lo' stesso potere 
ine/.i'.ano rifrangente gli fece metter l’.Vequa nel 
inei5/,o fr^ i corpi grassi e-\olatili, e fra i fissi. Ave- 
va duiKjuc predetto la eomUustildlità del Diaman- 
te, e l’esistenza d’ un combustibile nell’Acqua. 

Nel jGjj. 5, Cosmo III. Gran Duca di Toscana , 
vide sparire i suoi’Diamanli esposti all’ azione 
«Iella lente di Ts«birnbansen. Francesco 1. in 
^'ienna nel 1750 ripetè la volatilizzazione tic’ 
Diamanti in un fjrno di fusione. D’Areet ottenne 
il medesimo succe.sso in un forno di coppella in 
l’arigi, ove .Macquer vide anche la fiamma. Decg- 
inann il primo portò il Diamante fra’ eombiisli- 
bili ; Lavoisier bruciandolo nel gas ossigeno nc 
ottenne il gas acido carbonico, c Morveau con- 
verti col lliamanlc il Ferro in Acciaio. 

La luce penetrando il Diamante per le fac- 
cette variamente inclinate prodotte dal lavoro 
del Lapidario, si scompone e soffre una divisione 
.in raggi semplici. I{illcs.sa la luce co.si dispensa 
M raggi colorati dalla .superficie inferiore, del 
Diamaulc , abbaglia la vista , il clic non avyie- 


jic allo altre ^^cinme, le quali quanliinquc for— 
lenicjilc riflctiaiio i raggi , pure questi hanno un 
sol colore (a). 


(a) 11 Diainaiilc, ]>f)icliè non v’ha corpo che lo su- 
peri in (Iurc 77 .:i nella natura, rotolando nulla suflre dal- 
lo strofinio; oiid’ è die prima si compoiievanogli orna- 
menti aggruppando i Diamanti naturali, sino a che Lui- 
gi lìCr([ucn, di ilnigcs nelle Kiandre, non inventasse la 
ruota per farne le faccette coll’aiuto della loro polvere. 

Quando i Diamanti han macchie si mettono in un 
vaso di Argilla resistente al fuoco, ricoperti di polvere 
di carhnnc, c poi un tal crogiuolo si seppellisce in al- 
tro vaso di simil natura circondato di (ialciu carbonato 
grafico ben chiuso. L’ apparecchio si tiene per alcune 
ore rovente, avendo cura d’impedire l’accesso dell’aria 
che lì bruccrchfc. 

11 Diamante si vende a Carati, c ’l Carato c di 4 gra- 
ni. La trasparenza c nettezza eliiamusi acqua dai (lio- 
ieilicri, c si hanno Diamanti di prima, di seconda e di 
terz’ acqua , che sono gl’inferiori. 

Iicllo stimare il Diamante bisogna aver presente, che 
in polvere vendesi 16 durati napolitani il Carato; il Dia- 
mante rrislnllizzato y.à ducati, il brillantato di prima 
acqua Go diicnti , e «[in llo di terz’ acqua u5. 

Stabilita l’acqua e ’l jirezzo del Carato , s’ innalza a 
quatlrato il suo peso, c poi si moltiplica pel prezzo del 
carato, e così un Diamante di 4 carati,, se si fo.sse li.s- 
salo il prezzo di 5o ducati al carato, sarebbe del valo- 
re di 16 , quadralo di 4 , moltiplicato per 5o, uguale ad 
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Geuntrucc («). 

( C<irlwnt> srnza idrogeno ). 
IJniciaiUc con dillicoltii .senza iìainiua , .senza 


Hooiliicnti. ijticsto principio vale sino a loo carati, giac- 
che per liti peso maggiore i prezzi sono arhiirarj. 

1 Vorloglicsi dal Illusile ricevono da 60000 carati di 
dianianti t’aniio, clic mettono in coniincrcio. 1 piii 
grandi c«no.sciiiti sono 

1. il Diamante bruto del Re di Porlogallodi 1680 
carati .si stima aai)oOuoou di lire sterline. 3. Il Dia- 
mante tagliato a Rosa del Gran Mogol di carati 271), 
stimasi lire francesi. 3 . Un altro del Re di 

Dorlogallo di ai5 carati. 4. Il Diamante di Amslerdani 
compralo da Caterina li Imperatrice delle Russie nel 1773 
di carati 154 3/4 simile ad un uovo di colomlo , che 
ora è nella pillila dello scettro imperiale , fu paga- 
lo 460000 ducati napolitani , e fu data una pensione 
di 4000 ducati l’anno durante la vita al venditore^ ma 
tal prezzo è mollo inferiore al suo valore reale. 5. Il 
Toscano , ora in Vienna , tendente al citrino , pesa 
l 3 y carati e t /a , ed è stalo stimalo circa 800000 du- 
cali. 6. 11 Pitti, dello anche il Reggente, di carati i3G 
3/4 brillantato, fu compralo dal Duca d’ Orleans per 
Luigi XV Re di Francia con 2.6o<khk) Lire francesi; ma 
ora il'siio valore è di laoooouo di Franchi. 7. 11 San- 
cy di toG curali pagalo Gooooo lire francesi ; ma oggi 
il suo valore è di gran lunga maggiore di tal somma. 

(a) Carbone della Tei ra. Contiene G8 parli di Carbo- 
ne; 3o di Selce, e a di Ferro. 
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lurno, c con piu liissiino residuo. Scmicluro. Acre. 
Frattura conroidc perfetta. Peso sp. i,3g6-i, 448- -È 

a. Metalloide. 

( Amliracite, JI. ) ( (ilanzkolile , W. ) 

]S'ero-dl ferro; f;rij;io d'aceiaio lendente ora al 
bruno ed ora al tun hino- spesso iridalo. Trovasi 

j. Laminoso. 

Cliva;;gio triplo. Due direzioni di latnine pa- 
rallele alle faeic d’iin prisma dritto romboida- 
le, ed tino parallelo alle basi. 

3. SJo^lioso. ( Scbieferi^fc Glanzkoble , VV\ ) 

Tessitura sfogliosa imperfetta. 

5. Glohoso } , ... , ,, .... 

,, . ) ( .^lusebliclie (jlanzkolile, \\ .) 

4. Massiccio ) 

5. lincillara. lii jìaraleile]>ipcdi congiunti : 

b. Suinnietalloide («). 

Splendore quasi ineiallico. iSero ; ncro-bigiccio 

1 . Laminoso. Simile al metalloide. 

3 . Massiccio. Frattura ineguale, o concoide, 

c. Resinoide. 

Splendore di cera. Poco trattabile. Nero ; ne- 


ro-bigiccio. 

Bacillare. (Stangenkohle , \V). In prismi con- 
giunti leggiermente romboidali. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Geanlrace metalloide si trova 
in Letti 

(il) Frcsni! ile’ iiiinalori del BialKiiilc. 
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nelle montagne di antica origine. {Ovco^no- 
si'a pa-. 176); 

in Istrati ' 

nelle montagne di transizione. (Oreognosia 
pag. 247 ); 

nelle V ene 

delle montagne di transizione , 

dilla Gruuwacca con i minerali di Piombo in 
Clnusthal , nel Mar/,. 

2. Il Geantrace metalloide globoso s\ è trovato 

nelle Vene 

delle montagne primordiali , 

ilell’ yi njibolo coll’Argento, inKongs- 

berg , nella Pvorvegia. 

3 . 11 Geantrace metalloide bacillare, e mas- 
siccio , e ’l resinoide bacillare (a) trovansl 

negli Strati 

delle montagne indipendenti {trappee'). Oreo- 
gnosia pag. 

Negli Strati 

delle montagne carbonifere. ( Oreognosia 
pag. 5 G 5 ). 

4. Il Geantrace summetalloide trovasi 


(a) Le varic-tà mclalloidc c resinoide bacillari pas- 
sano r una nell’ altra; la qual cosa , iiidipcndonlcracn- 
tc dall’ analisi cliiniica , confcrnia la riunione delle me- 
desime come varietà sotto la medesima specie. 

'/■ 
r ' 
1 
i 

i 
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in I strati 

tirile montagne carbonifere , 
a Fresile , nove miglia lontano da Vaieneicn- 
nes, dipartimento del Nord , nella Francia. 

Uso. 

Il Geantrace metalloide è impiegato nella Cor- 
novaglia , in Inghilterra, per la ridiuionc dello 
Stagno ossidato. 

Dopo aver fatto soffrire al minerale un neces- 
sario grado di fuoco, sinché divenga rovente, in 
un forno di riverbero, riscaldato col Zoo-fiian- 
traee, vi si meschiano i pezzettini di (jeaiitracc 
dìKilkeny, in Irlanda; si continua il fuoco; il 
Geantrace brucia , e lo Stagno o.ssidato j>er la 
perdila dell’ossigeno diviene metallico. 

TERZA SPECIE. 

Grafite. 

( Graphitc ,!!.)( Graphit , W. ) 
Tenero; trattabile; scrivente. Grigio-d’accia- 
io. Nero-di ferro. Rasura simile. 

Peso sp. 3 , o8g sino a u, s/jS (a). Incontrasi 
Laminoso , ed in forme regolari. 


(a) Contiene go, g di Carbone, c g, i di Ferro. Ber- 
thoUct. 
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Clivaggio quadruplo. Tre direzioni di lamine 
parallele alle facce del prisma esaedro regolare 
noik apparenti, ed una parallela alle basi. Tav. III. 
1. Grano-Lamelloso. 
a. Granelloso. 1 Tessitura J Frattura 
5 . Sfoglioso. ) metalloide < matta. 

4. Compatto.- V 

APPENDICE. 

Grafite argillifero. 

Sullucido. Segnatura splendente. ’ 

Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Gralite appariicue alle montagne antiche. 
1. La varietà laminosa , e le forme rego- 
lari si trovano rari.ssimamcnte 

Disseminate nelle montagne primordiali , 
nel Quarzo di un Granilo della Groenlandia 
nel qiialc il Felspato è opalino ; 

in un mescuglio di Ferro idrato, di Aplibolo 
e di Mica ; nella nuova Jork ; 

Tìel Calcio carbonato granelloso, delle vici- 
nanze di Filadelfia; neU’Anierica Settentrionale; 

nello Scisto micaceo presso ^lolite Rosso, in 
Calabria Ultra , nel Regno di Na[)nli. 

3. Tulle le altre varietà di Grafite si trovano 
in Letti 

nelle montagne antiche, Orcog. p. 304. 
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U.U. 

Il Grafite granelloso o compatto bollito nel- 
1’ olio , e segato in prismi rettangolari , s’ inca- 
stra tic’ legni del Cipresso ]nramitlalc , del Gi- 
nepro Irermundiano o del Gin»“pro di \ irginia, 
e porla il nome di Toccalapis. I residui , che 
provengono da questa o[)cra/.ionc , o la varictii 
grano-lamellosa , si riducono in polvere al mu- 
lino, mcscliiandoii un poco di Solfo. 

Si distende il mesciiglio sulle piastre di fer- 
ro, che si accumulano come tanti piccioli strali 
e si premono anche per mezzo di viti. 

Si cnopre il tutto con una cassa di latta , 
senza che la medesima tocchi il cumulo in mo- 
do alcuno. Si circonda la cassa con carhoni ar- 
denti , il solfo si fonde, ed unisceiii unostra— 
to continuo la polvere alla rjuale serve di glutine. 

Do^k) del ralfreddamciuo si tolgono le piastre , 
si segano gli strati in prismi , i rpiali .s’ inca- 
strano in legno comune. Questi toccalapis .sono 
acri , e tramandano alla fiamma di una catide— 
la 1’ odore di solfo. 

Si unisce, inoltre, il Grafite all’ argilla per 
crogiuoli da fondere metalli, c per mailoiii da 
costruir forni di riverbero , acciò resister ]>os— 
sano ad un fuoco violento; Strofinandone il fer- 
ro lo pre.scrva dalla ruggine ; diminuisce lo stro- 
piccio nelle macchine ; se ne aspergono i cuoj 
da raioj , ed altro. 
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IPPESDICI AL GENERE CARBONE. 

^ APPEMniCIi 1 . 

Fitantrace. 

Bruciante con facililb; dante la cenere per 
residuo. 

A. Fitantrace legnoso (a). 

1 . Fibroso. ( Miiieralische Holzkohlc, W.). 
Friabile, sporcante, siillucido con isplendore 
di seta. Nero ; Ncro-grigio-lurcbiuiccio , e rare 

Toiie bruno di garof.ino. 

2 Legnoide. Seiniduro. Frattura concoide , c 
rasura splendenti di grasso. Bruno-bigiccio-di 

garofano-gialliccio-nericcio. Nero-bigiccio-bru- 

a. Fibroso. (Biluminoscs Holz, W. ). Tessi- 
tura legnosa mollo apparente. 

b. Sfo^ìioso. ( Gemeinte Braunkohle, \\ .) Tes^ 
silura sfogliosa imperfetta con tracce di tes.silura 

legnosa (6). . , 

c. Compatto. Semiduro. Frattura concoide 

poi fella. .KIT \ 

aa. Resinoide. (Jayei, H. ) ( Pechkohle, W.) 

Splendentissimo. Nero. Rasura bruno di garofano 

nericcia. Peso sp. 1,259-1,744- ' 


(ff) Proveniente da’ vegetali legnosi. 

(^■> Non « altro se non cortcecia di 'alberi. 
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bb. SurreMÌnoidc (Hiiillc oompacte, H.)(Kan- 
nelkoble, W. ). Poco splendente. Nero-bigie— 
ciò. Rasura simile. Peso sp. 1,232-1,375. 

3 . Terroso. Trattabile. Teucro, o friabile. Frat- 
tura terrosa matta. Segnatura splendente di grasso. 

a. Bruno di garofano-nericcio. ( Erdkohle ). 

b. Grigio-di cenere. 

yfppendice. 

Fitantrace terroso aiumifero. 

(Alauticrde, W. ). Fitantrace terroso con sa- 
pore dolcc-stittico. Bruno-bigiccio-di garofano- 
nericcio. Nero-bruniccio. 

B. Fitantrace erbaceo. 

1. Limoso. ( Moorkohle , W. ) (a). Or. p. 472. 

Seiniduro. Trattabile. All’ aria si screpola! 
o dividesi in pezzi trapezoidali. 

Splendente di cera nella frattura, o matto. Se- 
gnatura' grassa. Nero-bruniccio, bruno-nericcio. 
Peso sp. 1, 371-1, 2 g 5 . 

3. Piceo. (Torfa picea) (Pechtorf). 0 r. p. 479. 4 ^ 1 • 

Nero-bruniccio. Bruno-nericcio con isplcndore 
di grasso. 

3 . Fangoso. (Torfa fangosa), (Sumpfiorf ). 
Oreog. p. 481. 


fa) È il prodotto della carboniizazione , e della scom- 
pofÌMone delle piante erbacee per via umida. 
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Nero- bigiccio-Terdiccio-gial liccio. Terroso e 
malto, con residui di vegetali non interamente 
scoiuposii. 

4. Papiraceo. (Torfa papiracea) (Papiertorf) 
(Dyssodile, Cordier.) Oreog. p. 481. 

Tessitura sfogliosa più o meno terrosa. È il 
prodotto de’ primi gradi della scomposizione 
delle piante. 

5 . Mucoso. ( Torfa mucosa ) ( Baggerlorf ). 
Oreog. p. 483. 

Sostanza mucosa verdiccia , che dopo pescata 
preracsi nelle forme, e col disseccarsi diviene 
brunirci a. 

6. De’ Prati. (Torfa de’ prati ) (Raseniorf). 

Consiste di Muschi , di fibre di radici di giun- 
chi . . . , disseccale piuttosto die corrotte , leg- 
giere e di facilissima combustione. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Fitantrace fibroso si trova in 
Istrati 

nelle montagne carbonifere. Oreog. p. 56 g. 

Sopra gli strati del Geantrace summetalloi- 
de nelle vicinanze di Lille , dipartimento del 
Nord nella Francia ; 

ne’ Banchi 

de’ terreni df alluvione , 

eul Fitantrace limoso ; in Ruderai , vicine 
Biltn, in Boemia: 
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neìV Argilla sfogliosa, col Rame idro-car- 
bonaio ed il Ferro solforato, in braiikenberg , 
nell’ Assia : 

nel Calcio carbonaio argillifero (Marna), 
in Nciibourg, nella Svizzera. 

2. Il Fitantrace legnoide fibroso (a) in- 
contra 

negli Strati 

delle montagne culcarijere. Oreog. p. 340.546, 
delle montagne indipendenti , col Geantrace 
e col Filanlrace 

a. coinpaiio resinoide, 

b. terroso bruno , ed altro , nel Monte Sleis— 
ner , nell’ Assia : 

ne’ Banchi 

de' terreni argillosi d’ alluvione ; 
a Kaltcnnordhciin, vicino Eisenacb, nella Tu- 
ringia, cd in quei 
de’ terreni limosi ; 

in Brunnersdorf ed in Milsau, nella Boemia. 
Disseminato nel Tufo vulcanico 
negli Scavi d’Ercolano, in Napoli. 

3. Il Fitantrace sfoglioso esiste 


(a) Kon è che il legno seppellito , in epoche diver- 
se , nelle formazioni de’ terreni recenti del Globo , il 
«|oale ha sofferto delle alterazioni più o meno consi- 
derabili. 
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• Istrati 

nelle Montagne indipendenti , 
nel Meisner , nell’ Assia ; 

in Banchi 

Ne‘ terreni argillosi , 
in Ilolzheim , vicino Hcrsfcld , nell’ Assia : 
in Bovicfild , vicino Exeter , nel Devonshire 
in Inghilterra. 

4- Jl litantrace legnoide compatto resinoi- 
de -(a) raramente s’ incontra in 
in Istrati 

nelle Montagne calcijere , come vedesi 
in Ncsselgraben , vicino Hirschau , nell’ Allo 
Palatinato , ed 

in Kaschpur , negli Ural. Trovasi più sovente 
negli Strati 

delle montagne carbonifere , 
col Zoo-fitantrace , come in Miessbach , nel— 
1’ Alto Palatinato ; 

in Potschappel , non lurtgi da Dresda , in 
Sassonia ; 

delle montagne indipendenti ; 
al Meisner , nell’ Assia : 

ne’ Banchi 
de’ terreni argillosi ^ 


(a) Mostra .spesso la tessitura legnosa. 
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col Fituntrace legnoidi' a Wciau, nella Lu- 
sazia , in Sassonia ; 

Nello Schlicrberg , vicino CreuuLur'' , nella 
Turingia od altrove ; come anche in quei 

tle* terreni limosi , 

col Fitaritrace limoso, in Rullerai, vicino 
i3ilin , nella Boemia. 

5. Il Fitanlrace legnoide compililo sitrresi- 
noide è mollo più raro del precedente. Trovasi 

ni'f^li Strati 

delle montatile carbonifere. Oreog. p. Sya. 

6 . Il Fituntrace terioso bruno («) raraiucn— 
le si trova 


ne^li Strati 

delle montagne indipendenti, come nel Meis- 
ner , in Assia; ma trovasi più ircquculemenlc 
in Banchi 

ne' terreni sabbionosi , 

col Fitanlrace legnoidc , e collo sfoglioso , co- 
me a Schwcmsalc , in Sassonia ; 

nel Mansfeld , ove con- 
tiene il solfo e l’Allumi- 
na meilata disseminati. 

7 . Il Fituntrace terroso bigiccio (ù) è il più 


in Artern , ed 
in Eislcbcn , 


(a) Offre T ultimo grado dell’ alterazione de’ vege- 
tali legnosi. 

{U) Il più infiammabile de’ Fiiantraci. 
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raro di tutte le varietà di Fitantraec. 

Il medesimo non si trova che 

in piccioli Banchi 

nel Fitantrace terroso bruno, vicino 

Alsdorf, ed ? n rr- • 

„ ? nella aunneia. 

Helbra > 

8. Il Fitantrace terroso allumifero ( Terra 
allumosa ) trovasi in 

latrati 

nelle montagne calcifere ; 
nella Pietra Sabbionosa di terza formazione 
( Quaderstein ); 

nelle montagne carbonifere y 
nell Argilla sfogliosa, a Negrenitz sulla riva 
dell’ Eger , in Boemia ; 

nelle montagne indipendenti , 
nel Meisuer , 
in Ringkule e 
nel liirschberg , in Assia : 

9. Il Fitantrace limoso appartiene ai più re- 
centi serbatoi di combustibili ; trovasi in 

• latrati 

nelle montagne indipendenti , 
nel Meisner e nel Hirschberg nell’ Assia j in 
estesissimi 

Banchi 

ne‘ terreni limosi ; 

nella Groenlandia col Succino granuliforme 
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disseminato, ed altrove, 

e ne' Banchi 

de' terreni sabbionosi. Oreog. p. 

IO. Le Torfe occupano la superficie del Glo- 
bo. Oreog. p. 479- 48 1 . 48a. 

Um. 

1 . Il Fitantrace fibroso è s\ poco abbondante 
che non ha vcrun uso particolare. 

3 . Il Fitantrace legnoide tanto _/I6ro«o, quanto 
sfoglioso , e ’l 

3. Fitantrace limoso sono impiegati per fuo- 
co , per fornaci da calce , per cuocer mattoni , 
ed altri simili usi. 

4. Il Fitantrace compatto resinoide si lavora 

al tornio, e se ne fanno vasi, bottoni, orecchini, 

braccialetti, ed altri ornamenti di lutto. 

5. Il Fitantrace compatto surresinoide (a) , 

oltre air uso che se ne fa come combustibile , 
proccura ancora il vantaggio d’ illuminare nel 
tempo istesso , a cagione della vivacità della sua 
fiamma (b). Lavorasi anche al tornio conte il 
resinoide, ma si destina sempre ad usi piu co- 
muni del primo. 

(a) Cannel Goal degl’ Inglesi , Carbone che A estrae 
per canale, f'igan Goal , carbone di Vigan villaggio 
del Lancashire , in Inghilterra. 

(A) Donde è stato detto anche Gandle Goal, Carbo- 
ne candela. 
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6. Il Fitantrace terroso bruno serve di com- 
Lubiibilc. Quando uon è consistente si umetta 
con acqua argillosa , e perchè sia più adattato 
a bruciare , si comprime nelle forme , ove ae- 
quista la figura di jiani o di mattoni. Brucia 
senza fiamma, ma tramanda moltissimo calore. 
Si usa anche come colore nella pittura ad olio; 
si unisce al tabacco per indebolirlo , c per dar- 
gli il colore; serve a tingere le pelli ad uso di 
guanti , ed altro, (a) 

7. Il Fitantrace terroso bigiccio è molto ra- 
ro , e non può servire ad altro che a bruciare. 

8. Il Fitantrace terroso aiumifero non è die 
il Fitantrace terroso bruno , il quale contiene 
il solfo disseminalo. Questo carlionc s’ infiamma 
spontaneamente , dopo 1’ umettazione , e qual- 
che volta al solo contatto dell’aria; c vi sono 
anche de’ casi ne’ «piali il Solfo passa in acido 
lentamente senza inCammazione sensibile. 

L’acqua che ha servito alla Icscivazione del 
residuo della sua combustione, dà, dopo del- 
l’evaporazione, 1’ Allumina solfata jxilassifera , o 
sia l’Allume. 


(a) ii stalo confuso colla Terra «l’ombra, colla qua- 
le alle volle s’inconlra, c serve a’ medesimi usi, tran- 
ne la combustione, poiebè la Tiuia d’ ombra tion è cln: 
Ferro idrato selcioso mangaucsifero. 
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Se l’ossido di Potassio, che nataralmente nella 
soa cenere si ritrova, non sarà sufficiente, come 
per l’ordinario avviene, so ne aggiugnerà la do- 
sa necessaria , acciò l’Allume' possa cristallizzare, 
g. Le varie Torfe si destinano al fuoco. 
ArPtNDICE II. 

Fitantrace idrogenato, o Bitume. (Bitume, H.) 
Odore (cosi detto) bituminoso; infìammabi— 
lissimo , bruciante con fiamma viva ; dante la 
fuliggine c pocliissirao residuo. Trovasi, 

1. Liquido. ( Bitume liquido , II.) (Erdòl , W.) 
Galleggiante; splendente di cera. Peso sp. o, 

708—0, 943. 

a, Trasparente. (Naplite) (Bitume liquide 
blanchàtrc , H. ). 

Bianco-bigiccio-gialliccio cupo ; grigio-giallic- 
cio ; giallo-citrino ; rosso-bruniccio. 

b. Opaco. ( Petrolc ) (Bitume liquide brun, 
ou noiràtre, II. ) 

* Sulliquido; bnino-rossiccio-nericcio; nero-bru- 
niccio tendente al verdastro. 

2. Glutinoso. (Malta) (Bitume glutineux, II.) 
( Bergibcr , \S . ) 

\ isebioso ; Milliuido <’on isplendorc di cera, 
bruno-nericcio ; nero-bruniccio. 

3. hlastico. (Bitume élastique, II.) ( Eia— 
stiebes Erdpecb , W. ) 

Molle ; flessibile con elasticità ; galleggiante. 
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Vcrilc-d’ uliva-nci iccio. Bruno-di legalo. Gri- 
gio-nericcio. Peso sp. o , c)o 5 - 1 , aa 3 . 
a. Congregato , L. Massiccio. 

4. Resinoide. ( Bitume solide luisant, H. ) 

( Schlackigcs lirdpccli , ) 

Tenero; trattabile; ha un vivo splendore di 
grasso. Frattura concoide perfetta allo volte po- 
co traslucido nel margine. Nero; Nero-bigiccio- 
bruuiccio; Bruno-verdiccio. Rasura simile, o 
bruna di garofano. Peso sp. i , 070 — 1 , 400. 

5 . Terroso. ( Bitume solide terreux, IL ) (Erdi- 
ges Erdpech , W. ) 

Tenero; trattabile; matto osullucido. Segna- 
tura splendente di grasso. Ncro-bruniccio. Bru- 
no-di garofano-nericcio. Peso sp. 2,070—3,7^1. 

Relazioni geologiche. 

1. Il bitumo liquido («) , sia 

a. Nafta , sia b. Petrolio , s’ incontra , 


(<j) Srmbr.a cs.4cre il prodotto dello distillazione de’ 
combustibili .seppelliti nel seno della terra , cagionata 
dal calore de’ l’iioebj sotterranei. 

Le varietà di liitninc glulìnoso, c di llitume, indu- 
rito y e resinoide , sono I’ elleno del maggiore o miuor 
calore , c dell’ azione dell’ alino,sfera sulle jna.sse car- 
bonose idrogenate. 

La distillazione del Zoo-fitanlracc, oltre l’.Vniinonia- 
ca , dà tutte le varietà di bitume, tranne l’elastico. 
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In forma di xor^vnli. Oroognosi'a p. 491 - 493- 
3 . La Malia, o sia Bituma glutinoso incontrasi 
In forma di sorgenti. Orcog. 495. 
nelle montagwa stratose indipendenti , 

Sopra ‘I Tufo basaltico (Tuf irappeen) nel 
Puy de la Prge , nel Dipartimento du Puy-de- 
Dome , vicino Clcrmont Fcrrant, in Francia. 

Sopra ’l Calcio carbonato compatto nel Ve- 
suvio in Napoli. 

Nelle Vene 

delle montagne di transizione , 
della Grauvacca col Calcio carbonato lami- 
noso , Piombo solforato , ed altro , in Andreas— 
berg , nel Ilarz ; 

del Calcio carbonato compatto, nello Shrop- 
sbire , in Inghilterra. 

Disseminato 

nelle montagne stratose carbonifere , 
nell’Argilla sfogliosa, in Bocbnia cd in Sam- 
Ijor, nella Galizia. 

Galleggiante 
nel Lago Baikal , in Siberia. 

5. Il Bitume elastico trovasi 
nelle Vene 

delle montagne di transizione , 
del Calcio carbonato compatto ricoperto dal- 
lo Scisto argilloso di passaggio col Calcio car- 
bonato, col Bario solfalo , e Calcio fluala lanii- 
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liosi ; col Piombo, c col Ferro solforati , in Odin 
Ticino Mamtor , nel Dcrbyshire, in Inghil'trra. 

4 . Il Bitume indurito incontrasi ugualmente 

nelle Vene > 

delle montagne di transizione , 

^oc/oro a Kuchcl, vicino Praga, in Boemia; 
della Grauwacca , sul Ferro ossidato , non 
lungi da Grand , nel Harz ; 

delle montagne stratose calcifere , 
della Pietra sabbionosa , col Rame carbonato 
fibroso , R. ossidolato , R. ferro solforato ; in Tba- 
littcr , nell' Assia Darmstadt , Circolo del Reno. 

5. Il Bitume resinoide si trova, 

in Istrati 
nelle montagne calcifere , 
tra V Argilla sabbionosa al disotto ed il 
Calcio carbonato compatto al di sopra , nel Val 
Travers, vicino Ncufchalel, e 

sopra ’l Calcio carbonato compatto contenen- • 
te ossa di uccelli , nella sponda meridionale del- 
r Orbe in Isvizzcra ; 

fra la Pietra sabbionosa nelle vicinanze d’A- 
vione (Avlona), ncirAlban{a:Oreognosia,p. 352. 

In V ine 

nelle montagne stratose calcifere , 
nella Pietra sabbionosa argillo-calcifera , 
tra Ilcrissan c Teufen , Cantone di Apjienzcl , 
nella Svizzera. 


' Nelle Velie, 
delle montagne antiche , 
del Granito , co’ minerali di Rame , in Car— 
rarack , nella Cornovaglia , in Inghilterra; 
delle montagne di transizione , 
del Calcio carbonato , col Rilurac clastico , 
in Odin , nel Derbj sliirc in Inghilterra. 

Disseminato 

nelle montagne straioee carbonifere , 
nell' Argilla sfogliosa ; in Liteuko, c nel Zoo- 
JUantrace sfoglioso-, adUttigsdorf, nella Moravia. 

Galleggiante 

nel Mar Morto , in Palestina. 

Usi 

Bruciansi nelle lampe la Nafta ed il Petro- 
lio per illuminar lo caso nella Persia , c le 
strade della cittk di Genova; se ne ungono i 
legni per preservarli dal tarlo; se ne strofina- 
no le membra gelate , c si dk per uccidere i 
vermi. Spesso si unisce al Bitume glutinoso 
la) , al Bitume terroso ed al Bitume resinoide , 
per iscioglicrli ed allungarli , ad oggetto di cala- 
làtar navi , ingrassar ruote di carri , di carroz- 
ze, di macchine, di comporre vernici, cera ne- 
ra jx;r suggellare ed altro. 

Il Bitume clastico è una raritk orittologica , 
e non so n’ è fatto ancora alcun uso. 


T 



. .Digitized by Google 


?5 


AppBNmoB IIL 

Fitantmce idrogeno-succinato. 

Succino. ( Ambra ). 

( Succin , H. ) ( Bernstein , W. ) 

Elettrico e odoroso essendo stropicciato j 
bruciante con odor piacevole ; semiduro ; poco 
acro : ceroide (a). Frattura concoide. Trasparen- 
te ; traslucido. Bianco-gialliccio ; giallo-pallido ; 
spesso nebuloso e poco traslucido ne’ margini della 
frattura. ( Weisser Bernstein , W. } 

Giallo cedrino-di mele-di cera tendente al 
bruno od al verdiccio. (Gelber Bernstein , W. ) 
Rosso-bruniccio ; bruno-rossiccio. Peso sp. l, 
o65-i , o85. Trovasi . 

1 . Jn Grani , e ì. Massiccio. 

B. Asfalto resinoide , (^Retinaaphalt , Hat- 
cbcil ). ( Succino asfaltico , o bituminoso }. 

Friabile. Bruno-gialliccio ; giallo-di cera con 
maccliie di color più cupo. Polvere giallo-citri- 
na (b). Sul Ferro caldo brucia con fragranza soave. 

Relazioni geologiche 
I. Il Succino in grani si trova 


(a) Simile alla cera , giacché no ha lo splendore, 
(i) Nel principio della coinbuslionc il suo odore è 
più piacevole di quello del Succino, c meno grato del 
medesimo, se si fa sviluppare collo slrolìnainento. Di 
loo parli 55 sono di Resina (Ambra ?) e /*2 di Bitume. 
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disseminato 

na‘ Banchi de’ terreni d’ alluvione , 
nel Fitantrace limoso , nella Groenlandia. 

2. Il Succino massiccio s' incontra in pezzi 
di di verità grandezza , da sci linee sino a i5 
pollici di diametro , 

rigittati dal Mar Baltico , 
come si osserva in Pillau, cd al lido del Golfo 
Frisch-hàfT, nella Prussia Orientale. In altri luo- 
glii, come a Badcn vicino Vienna, liavvi de’ rami 
di alberi convertili in Fitantrace compatto resi- 
noide , il di cui centro è occupato dal Succino) 
negli Strati 

delle montagne carbonifere , 
nel Zoo-fitantrace sfoglioso, nelle imboccatu- 
re del lenisci e del torrente Obwekafka , nella 
Baia di Penscbinisch , in Siberia j 
ne’ Banchi 

de’ terreni argillosi. Oreognosfa p. 469. 

It’ Asfalto resinoide, o Succino bituminoso, 
trovasi in Istrati 

nelle montagne carbonifere ,Oico^xiosisi, p.5d5. e 
disseminato 

ne’ Banchi de’ terreni argillosi. Oreog. , p. 469. 
Usi. 

Si lavora il Succino al tornio per farne brac- 
cialetti , orecchini , collane ed altri oriiamcuti. 
Si usa anche a profumare le case ) entra nella 
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composizione di qualche vernice ; la Medicina 
fa uso del suo olio esiraito colla distillazione. 

Appendice IV. 

Zoo-fitaTUrace. ( Uouillc , H. ) (a). 

Bruciante con odor bituminoso ; dante un re- 
siduo scoriaceo, dopo la prima azione del fuoco 
e dante 1’ Ammoniaca colla distillazione. 

Semiduro, acro, spesso iridato. P. sp. i,a3o- 
i,38a. Trovasi 

1 . Léominoso. ( Blalterkohle , VV. ) 

Tessitura laminosa splendentissima. Nero di 
ferro ; 

a. Sfoglioao. ( Houille feuillete'e > H. ) ( Schie- 
ferkohle , W. ) 

Tessitura sfogliosa splendente di grasso. Frat- 
tura uguale o concoide. Nero ; uero-bigiccio- 
bruniccio. 

3. Grossiere. ( Grobkohle , W. ) 

Tessitura sfogliosa. Frattura ineguale poco splen- 
dente di grasso. Nero; iiero-bigiccio-bruniccio. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Zoo-JUantrace laminoso forma strali 
nelle Montagne carbonifere, o accompagna le al- 
tre varietà negli strati medesimi. (Orcog. p. 366.) 

a. Il Zoo-JUantrace sjbglioso incontrasi 


(a) Proveniente dagli animali e da’ vegetali. 
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in lilrati, 

Orco"nosia pag. 397. 535. Ssg. 367. 

3 . Il Zoo-Jilantrace grossiere trovasi 
negli Strati 

delle Montagne carbonifere. (Oreog. p. 368 .) 

Si è trovalo anche 

in picciole Vene 

nelle montagne stratose calcifere , 

nella Pietra sabbionosa ; nel Teufelsluhen, 
vicino Werau nella Sassonia. 

Appendice V. 

Sevo Fossile. 

Bruciante con flantima turchina , e con odor 
di grasso, dante un residuo carbonoso, che bru- 
cia con lentezza. 

Molle, grasso al tatto, e bianco. Peso sp. 0,770. 

Relazioni geologiche. 

Fu trovato nella costa della Filandia svede- 
se , ed in Persia (a). 

Usi. 

Il Zoo-fUantrace ha degli usi mollo estesi , 
come combustibile. Si adopera ne’ cammini , e 
ne forni di riverbero per raffinare e render mal- 
leabile il ferro, ed anche per fondere il miue- 


(o) Non sappiamo se 1’ Hatcbcttine, cosi della in onore 
del dolio chimico Ilatchelt , sia la medesima sostanza 
descritta dal celebre Phillips. 
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tale del medesimo metallo , dopo averlo conver- 
tito in Coke, con im’ operazione destinala a pri- 
varlo del bitume, il quale agfjluiinandolo ne’ 
forni alti, si opporrebbe al passaggio dell’aria 
de’ mantici , e la fusione sarebbe in ogni mo- 
mento impedita. 

Quest’operazione ha luogo nell’ aria aperta. 
Si dispone il Zoo-filantrace in cumuli della lar- 
ghezza di ciu(j[ue piedi, pre.sso a poco, di tre pic- 
eli di altezza, di una lunghezza indeterminata e 
termina a schiena d’ asino. 

La combustione comincia da un estremo , ed 
a mi.sura che .avanza verso l’altro, si ha cura di 
estinguerò il carbone, del qnale non si ò con- 


Senza odore; Bianco-gialliccia; Giallo-di cera-verdic- 
cia , fioccosa (colile lo spermacetoj , poco periata, e 
traslucida ; o suggrancllosa (come la cera vergine), mat- 
ta ed opaca. 

Molle ( come il sego ) , fusibile al y5mo grado del 
termometro di Rèaumur ; solubile nell’ etere , dante 
colla distillazione una sostanza butiraeea con odor bitu- 
minoso , e’I carbone per residuo. 

Jìelazioni geologiche. 

Trovasi in picciolc s 

Vene 

nel minerale di Ferro *ol Calcio carb. laminoso'^ e 
cristalli di ; ; Jlcr'iyr TydV’» hot South Wa- 

les in Inghilterra. 


i 


l 
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sumato che il solo bitume ; il che si ottiene 
sparpagliandolo, con gettarvi sopra qualche pa- 
lata di sabbia. Questo residuo è spugnoso , c 
splendente , ed è il Coke , Coak ed anche Cooh 
degl’ Inglesi , e non è se non il carbone senza 
idrogeno,' e senza azoto pressoché puro, o sia 
un Geantrace , che vale lo stesso. 

La varietà sfogliosa bruciasi lentissimamente 
ne’ forni a volta quasi chiusi, per ottenere , come 
per distillazione, il bitume liquido opaco, il bi- 
tume resinoide (a) , l’ammoniaca , l’acqua ec. , 
che si sviluppano, e raecolgonsi separaumente, 
secondo il loro grado di volatilità , e secondo la 
loro gravità specifica , dopo essersi raffreddali, 
scorrendo in un lungo canale di piombo coverto 
di acqua, che si rinnovella in ogn’ istante. 

Il poco' residuo scoriacco di un nero-di ferro 
o grigio di acciaio, si adopera da’ Chimici e da- 
gli Orefici in luogo di carbone di legno, quan- 
tunque bruci con molta dilIÌGoltà. 


(a)* Svaporando a il Petrolio. 
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O SIA UrsC]lIZlON£ DXLLE SOSTANZE METALLICHZ. 

GENERE PRIMO. 

Platino ( «). 

La sua dissoluzione nell’acido nilro-idrogeno- 
cjorico (i) , coll’Ammoniaca dà un j>cecij»iialo 
rosso-rancio (c). 

SPECIE UNICA. 

p 

Platino. , 

Non esiste puro in natura. 

y/ppendice. 

Platino' ferrifero. (Platine natif ferrifere, H.), 

( Gedicgen Plaiin , VS . 

Duttile; fra ’l bi.inco di argento o’I grigio di 
acciaio. Magnetismo poco sensibile. P. sp. 16,075. 
Si trova 

(d) Dallo Spagiiuulo Piata ( Argento ) fu «letto Pl.i- 
t:na , o picciolo Argento ; c perchè lutt’ i metalli sieno 
d’un solo genere si è fallo Platino. 

(6) Fatto dall’acido nitrico, e dall’aciilo prima detto 
muriatico cd ora acido idro-clorico-, ma è composto d’ 
idrogeno c di cloro, c non di Atipia e cloro. 

(c) Questo precipitato ridistto senz’ addizione , mi ha 
dato il l’iatino fuso del peso spccllico uguale a aa. 

6 ** ' 
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Granuliforme. In grani rotolali (a). 

Relazioni geologiche. 

Ritracsi il Platino ferrifero colla lavanda dai 
Banchi de’ terreni d’ alluvione , 
che occupano le valli , come dal leilo del fiu- 
nic Pinlo vicino al Villaggio di Choco nel Po- 
payan , e da altri luoghi dell’ America Meri- 
dionale, ove il Platino è accompagnalo dai gra- 
ni di Oro, di Ferro ossidolaio, di Granalo, di 
Grafite , di Quarzo , di Circonc rosso , di Spi- 
nello, di Topazio ed altro; 

dal letto del fiume Jaki, nell’ Isola di S. Do* 
mingo , e si trova ancora nel Brasile^ 

Ignorasi la natura delle rocce in decomposi— 
rione dalle quali proviene. 

Usi. 

Si fanno vasi e crogiuoli di Platino ferrifero 
mollo ricercati da’ Chimici , a cagione della lo- 
ro infusibililh ad una temperatura alquanto ele- 
vata (À), e della loro insolubilità negli acidi 
comuni. 


{a) Ordinariamente schiacciati per aver soff.Tto il pe- 
ttamento. 

(4) Si fonde il Platino ferrifero coH'Arscnico ossida- 
to , che poi se gli lonlic con fuoco violento, c lungo 
tempo aosteouiu. 11 Platino contiene altri metalli separa* 
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Si preferisce il Platino ferrifero all’ Oro , in 
ceni casi, a cagione delia sua maggior durezza 
e sopratluilo per lame di coltelli, bottoni, la- 
iMccliiere, casse da orivo'.i , e simili. Mr. Hcr— 
schei adoprò il Platino ferrifero per fare gli 
specchj ai suoi telescopi, e se ne sono fatti an- 
cora degli speethj ustorj. 

GENERE SECONDO. 

Iridio, 

Dopo ossidato dall’ossido di Sodio, o di Pcv. 
tassio , diviene solubile negli acidi, che colora 
diversamente secondo il grado di ossidazione (a). 

SPECIE UNICA. 

Iridio osmi ale, 

(Iridium osmié. II.). 

Insolubile negli acidi (i). Duro; fra’l giallo 


bili coll’ aiuto della Cbimira , e qui si ba conto del 
lolo Ferro , a ragione dei suo magnetismo sensibile. 

(<r) I colori delle soluzioni sono il tur» bino, il ver- 
de, il rosso-bruniccio , >1 violetto, cioè i colori del- 
l’iride, d’onde % derivalo il suo nome; ma un poco di 
Ferro le scolora all’ istante. 

{ 6 ) Si ottiene come residuo dopo la soluzione del Pla- 
tino rcrrifero nell’ acido nitro-idrogcno-clorico , o sia 
acqua regia. 

* 
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di hronso e’I grij,'io d’acciaio. P. sp. ig,5. (a), fi 

Laminoso ed in forme regolari. Tav. XL. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce e basi 
del prisma esaedro regolare. 

Granelloso. In minutissimi grani. 

Relazioni geologiche. 

Si trova col Platino ferrifero. 

GENERE TERZO. 

Oro. 

Solubile nell’acido nitro-idrogeno clorico, in 
cui istillando la soluzione di stagno nell’ acido 
idrogeno clorico (b) si ottiene un precipitato 
porporino. 

TRI MA SPECIE. 

Oro. 

(Or natif. II.) (Goldgelbes Gedicgcn Gold, .). 

Duttile , giallo-citrino con isplcndorc metal- 
lico (giallo d’oro) sullncido, st'gnatura splen- 
dentissima. Peso sj>. i8,.5 (e). Trovasi 

In forme regolari. T. 111. 

(<z) La tcrmin.’izionc in aie iiulica, clic i mclalli auno 
nello sialo di regolo , c cliiinicarncnlc combinati. Qui 
l’ Iridio è combinalo chimicnuicute coll’Osmio come l’in- 
dic.a la cristallizrazionc sono la propria forma primiti- 
va c credevasi Oro Platinifero. 

(6) Questa dissoluzione di stagno sarà recente, prepa- 
rata a freddo, c mollo allungata con acqua. 

(c) 11 peso specilìco dell’Oro fuso è 19,2571* 

I 
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Cubico , cd in alire forme derivami dal cu» 
bo, senza clivaggio apparente; 

1 . Dendroide. In cristalli più o meno deter- 
minabili riuniti in forma di arboscelli; 

a. Fìlieijorme. In cristalli più o meno appa- 
rciiii dis|xjsti in forma di felce; 

5. Muscoide. Simile al musco. 

4- Laminiforme. In lamine levigate, o ri- 
piene di piccioli cristalli; 

.6. Lamelliforme. In laminettc; 

G. Filiforme. In filamenti bistorti. 

a. semplici , o b. ramosi. 

<]. Capillare. In filamenti estremamente fini. 
8. Denliforme. In punte coniche, o pirami- 
dali, che escono dalle matrici in forma di denti 
g. G ranuliforme. In grani liberi rotolati. 
Appendice. 

Oro argentifero. ( Mcssiiiggclbcs Gedicgen. 
Gold, W.). 

La sua dissoluzione nell’acido nitro-idrogeno- 
clcu ico è accomp.ignata da un precipitato bianco, 
elle dir evasi (Argento muriato). 

Dal giallo di ottone sino al giallo di bronzo, 
l’oso .sp. variabile; ma sempre minore deirOro, 
,S’ incontra 

Ih forme simili a quelle dell’ Oro. 

Relazioni geologiche. '' 

L' Oro si trova 


Disseminato 
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negletti delle montagne antiche , 
nel Quarzo ; a Barula ; a Quedraba dell’Oro, 
«d* altrove nel Perù. Trovasi ancora 
nelle Vene 
delle rocce antiche , 

del Granito, col Rame-ferro solforalo, Quar- 
zo cd Argilla verdiccia; in Gaslciii nel Paese 
di Salzburg; 

del Gnaia , col Moliddeno solforato e Quar- 
to; in Kakova vicino Rimazombat nell’ Ufìgbei la ; 

dello Scialo micaceo, col Quarzo; nel Ziller- 
ihal appartenente al Tirolo ed al Salisburghcse ; 
dello Sciato argilloao, col Quarzo; nel Perù; 
del Talco efoglioso cloritico , col Quarzo 
cristallizzalo c cavernoso, Ferro subossidalo la- 
melliforme , e Ferro solforalo ; in Eula nella 
Boemia ; 

del Porfido argilloso , col Quarzo ialino e 
Calcio ^:arbonalo nelle montagne di Tcszwina 
e Dinibul , in Stanìza nella Transilvania , e 
delle montagne stratose calcijere ; 
della Pietra Sabbionosa ; in Falzcbay nella 
JTransilvania. S’incontra inoltre 

t 

ne’ Banchi de’ terreni d' alluvione , 
c soprattutto ne’ letti de’ torrenti e de’ fiumi, 
come in Olaphian nella Transilvania; nelle are- 
ne del Tipophanl nel Perù, ed altrove. 
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1 / Oro argentifero (a) , s’ incontra 
nelle Vene 

delle montagne antiche , » 

dello Scisto argilloso , col Quarzo , col Ferro 
idrato terroso c col F. solforato ; ad £ula id 
£oemia ; 

del Porfido sienitico , con il Zinco c col Fer- 
ro solforali; ad Oil'enbanya nella Tr-ansilvanta; 
delle montagne di transizione , 
della Granwucha e dello Scisto argilloso , 
col Quarzo , col _ Calcio carbonato laminoso , • 
col Ferro solforalo; a Voróspaiak, nella Tran- 
•ilvania, e 

delle montagna stratose calcifere , 
della Pietra sabbionosa , col Calcio carbo- 
nato laminoso, còl Piombo, c col Zinco solfo- 
rati; in Boicza; 

col Ferro solforalo, ed ipcrsol forato^ Quarto 
ialino rosso c lurcbiniccio , e Quarzo grossiere ; 
in Faizebay nella Transilvania. * 

Disseminato 

nelle montagne primordiali , 
nel Porfido sienitico , (lungo una vena argen- 
tifera) in una striscia sino a s< dici canne crassa; a 
Stepbanischacbt, vicino Schcmuilz in Ungheria; 

(a) Quando il suo colore si accosta al giallo di bros»^ 
so, allora vi è più argento ael mescuglio. 


«« 
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hel/e montagne di transizione , 
nella Grauvacka ; a Voiospalak nella Tran- 
» silvaiiia; (Orcog. pag. 244)- 

nelle masse di alcuni minerali , che tro- 
vansi nelle vene , 

nel Piombo solforato luminoso , ( dal quale 
pestato a. secco si separa lavandolo in una pio- . 
ciola madia a mano); a Selicmnitz in Ungheria; 

nel Tellurio; in Nagyag , cd in Falzebay , 
nella Transilvania; 

ne’ Banchi 

de’ terreni d’ alluvione , c specialmente ne’ 
letti de’ fiumi, come nelle sabbie dell’ Aranjoscb, 
e del Lajwsch , nella Transilvania. 

SECONDA SPECIE. 

Oro argentale. 

(Elcclrum, Klaproth). 

Insolubile nell’acido nitro-idrogeno clorico, 
prima della qnartazionc («). Dullile ; dal giallo 
di ottone aF giallo di bronzo (//). Si trova 

(a) Questa operazione ron.sisic nella fusione. dell’Oro 
argentifero col triplo peso di Argento, c perchè l’Oro 
diviene la quarta parie del composto fu detta quurlazione. 

La lega che nc risulta discioglicsi nell’ Acido nitrico , 
dopo averla ridotta in grani , come si è fatto per lo 
spartimento a secco, c si La l’Oro nel fondo del vaso, 
ed in quest’ ultima operazione cuirsislc lo Spariimento . 

(lì) Sell’ Elettro aiializ.zato da Klaproth l’Oro era aU 
r Argento come i6 ; g. 
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In forma regolare. 

(ìiil)ico senza clivaggio apparente, e 
2. Lamelliforme. 

Relazioni geologiche. 

L’Oro argentale è stato trovato 
nelle Vene 

delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto, coll’Argen- 
to e col Rame solforati , col Rario solfato Ligic- 
cio, Calcio carbonato, Quarzo grossiere . . ^ 

Sclilangenberg nel Koliwan in Siberia. 

U s/. 

Ridiiccsi l’Oro puro in Fila d’ un’ estrema sot- 
tigliezza pel ricamo, c per le fabbriche di gal- 
loni. Si converte in tenuissime foglie per l’ in- 
doratura; si adopera nella pittura della porcel- 
lana in forma di precipitato poi pòi ino, e si usa 
per Medaglie, Monete, Vasellami ed Orerie al- 
legandolo col Rame pereliè abbiano un certo 
grado di durezza. 

GENERE QUARTO- 
Palladio (a). 

Dalla sua .soluzione rossa nell’ acido nitrioo, 
col Ferro .solfato è precipitato nello stato me- 
tallico. 


(u) Dal l’i.sncta Pai fide. 


«O 

•PBCIB UNICA. 

Palladio. 

Non esiste puro in natura (a). 

Appendice. 

Palladio-platino iridifero. (Native Palladiumi 
W olUiston ). 

Duttile, fra 'i bianco d’argento e ’l grigio 
di acciaio. 

Arenoso. 

Relazioni geologiche, 

• Il Palladio-platino iridifero trovasi 
ne’ Banchi 

delle montagne d’ alluvione 

con i grani di Platino ferrifero e di Oro nel 
Brasile. 

CENERE QUINTO. 

Argento. 

La sua dissoluzione nell'acido nitrico dh col* 
l'acido idrogenoclorico un precipitato bianco, che 
diviene grigio-turchi niccip al contatto dell’ aria. 

PIUMA SPECIE. 

Argento. 

(Argcnt naiif, H. ) (Gedicgen Silber, W. ). 


(a) Si ouicne metlendo in digestione nell’ acido nitrico 
i grani di Platino del Brasile, e dalla dissoluzione nitrosa 
gaò precipitarsi col Ferro solfato nello stato meiallioo. 
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Duttile; bianco-gialliccio; sullucido, con i*plen- 
dore metallico (bianco d’argento), segnatura 
splendentissima. Peso specifico 10,553. Trovasi 
^ /« forme regolari. T. III. 

Cubico cd in altre l'orme derivanti dal cubo 
senza clivaggio apparente. 

1. Dendroide («). 


3. Filici forme. 
5. Denti forme. 

4. Ramoso. 

5. Filiforme. 

6. Capillare. 


rj. Reticolato. 

8. Lamcllijorme. 
g. Lami ni formo. 

10. - Granuhforme, 

11. Massiccio. 


Appendici: 

I.' Argento orifero. 

( Giildisches Gediegcn Silbcr, W. ). 

Tra’l bianco di argento c ’l giallo d’ ottone: 
spesso Grigio-bmniccio-turcliiniccioal difuori (4). 


(fir) Simile ad arbucelli , composti ordinariamente di 
cristalli impiantali gli uni sopra gli altri. 

(i) Dal incscuglio dell’ Oro coll’ Argento in diversa 
proporzioni si potrebbe stabilire una serie di gradazio- 
ni di colori dal giallo d’Oro sino al bianco d’.lrgciilo, 
della quale i Icrniini medj sarebbero 1’ Oro Argcutifcro 
e 1' Argento orifero <• 

11 residuo della saa dissoluzione nell’acido nitrico^ 
riscaldato fortemente acquista il color giallo dell’ Orty 
Se 1’ Argento del mcscuglio sarà all’ Oro come 3 : i j 


I 
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« Le sue forme sono quelle dell' Argento. 

II. Argento rame-selenifero (a). 

( Eukairitc (h) Berzelius ). 

( Cuivre selenio argentai. II.). 

■ . Grigio-di piombo, frattura grandiosa , scniidu- 

' ro , trattabile cou traccia argentina. Fusibile al 

dardifìamma con forte odore di ramolaccio , dante 
un pallino metallico grigio ed acro sul carbone. 

La sua soluaionc nell’acido nitrico caldo, col- 
r acqua fredda dà un precipitato bianco. 

Relazioni geologiche. 

• 1, L’ Argento si trova 

* nelle ì^ene 

delle montagne di antica formazione , 

del Granito, col Calcio magnesio carbona- 
to periato, Cobalto e Jsiccolo arsenicali, Nic- 


la dusolu7.ione avrà luogo; ma se 1 ’ Oro sarà in una 
più grande proporzione, s' impicglicrà l’acido nilro-idro- 
geuo clorico, e l’Argcnlo precipiterà in forma di nube 
lalUeinusa durante l’operazione, a meno clic non voglia 
farsi la quartazionc per poter disciogliere il mcscuglio 
peli’ acido nitrico. 

(a) Conlienc 33 , g 3 di Argento ;^ 23 ,o ,5 di Rame; 26,00 
di Selenio; 8,t)0 di Icrrc; 3 ,is sono state di perdila. 
,, ( 6 ) Cioè opportunn .allusivamente alla sua scovcrta , 
^appena dopo esamin.-.to compiuiamcnte il Selenio. 
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colo arsenicale, Argento - aiiiimonio solforato, 
llisnuito, Ferro c col)allo ossidati j a Wiuichcii 
nel Fiirstcnlierg in Isvcvia; 

del Gnais, coli’Argenlo, Zinco, Ferro e Ploin- 
Ix) solforati, Argento clorurato, A. -antimonio 
solforato, Arsenico, Niccolo arsenicale, N. ar- 
senicato, Ferro carbonaio, ilario solfato, c Cal- 
cio carbonaio laminosi ; ad Himmclsfùrst vicino 
Freibcrg nella Sassonia 

dello Scisto micaceo, col Quarzo; nella mi- 
niera di ilohe Ncujabr vicino Jolianngcorgcn- 
stadt in Sassonia ; 

dell’ ^Infdìolo sfogli oso , col Calcio carbona- 
to e C. fluato laminosi , Gcanirace globoso. . . ; 
in Kongsberg nella Norvegia ; 

del Porfido sienitico , coll’ Argento solforalo, 
Quarzo ialino, e Litomarga; a Slcphanischaclit, 
vicino Schcmnilz in Ungheria: 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , col Piombo solforalo 
c Calcio carbonato ; in Andrcasberg nel llarz. 

2. L’ Argento orifero è un prodotto 
delle Vene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo , coll’ Anfibolo , Cobalto 
arsenicale, C.-arsenico sollbralo c C. arsenicato 
terroso; a Fossum Cobellvsacrk cd a Skulerud, 
non lungi da MoJiim, in Norvegia; 
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dello Soisto argilloso , col Calcio carbonato 
laminoso; in Sibe ria ; 

deli’ Anfiiolo sfoglioso contenente Granati , 
col Calcio carbonaio , C. fluaio , Bar o solfalo , 
Quarzo {'rossicrc , Piombo , Zinco , Ferro solfo- 
rali , Baine idrato, Pi. idro-carbonato c R.-fcr- 
ro solforato; nelle minicredi Fraulcin Cliristia— 
Ba e di Seyen Golles; a Kongsberg in Norvegia. 

3. L’ Argento- rame selenifero.Tto'iASi col Cal- 
cio carbonato .... a Skrickcruiii nello Snao— 
land in Isvczia. 

SECONDI SPECIE. 

Argento antimoniale (o). 

( Argcnt anliiiionial, H. ) (Spiessglanz Silbcr, W.) 

Volatile in fumo bianco al dard.fiamina , la- 
sciando un g'obcuo di argento sul carbone. 

Semiduro ; poco trattabile; frattura a grani 
distinti.. Bianco-di stagno tirante sul bianco-di 
argento; rasura simile. Peso sp. io. Si trov;t 
In forma regolare. T. IV'. 

In prisma c-saedro, clivaggio indeterminato; 

1 . Cilindroide. 5. Incrostante ì e 

3. Granelloso. 4- -Iflassiccio. 

Ut Iasioni geologiche. 

U Argento antimoniale esiste 


(/j) In questo minerale vi sono da 84 sino a 77 parli 
S’ Argento, c da iG sino a a3 parti d’ Antimonio. 


nelle Veno 

delle montagne antiche , 
del Granito col Calcio carbonato , C. Aliato , 
Xario solfato, Piombo, ed Argento solforali, A.-ati- 
timonio solforato, A. carbonaio , Arsenico-ferro- 
argento antimonifero..; nella miniera di S. Wen- 
zel ad Akvrolfach , nel Furstenberg , iu Isvevia. 

TERZA SPECIE. 

Argento solforato (a). 

( Argent sulfurè. II. ) ( Glaserz , W. ) 
vScmiduro ; diiuile ; giigio-di piombo neric- 
cio. Peso sp. 7,21 5 . Incontrasi 

In forme regolari. T. IV. 

Cubico, ed iu altre forme derivanti dal cubo 
lenza clivaggio apparente ; 

1. Laminiforme ; 3 . Incrostante , » 

a. Filiforme ; 4. 3 Iassiccio. 

Relazioni geologiche. 

U Argento solforato si trova 
nelle Vene 
delle montagne primitive , 
del Granito , coll’ Argento antimoniale CC. in 
Aliwolfiicli nella Svevia; 

del Gnais, coll’ Argento ec. ad Himmels Ftirsl 
vicino Frcibcrg ; e 

dello Scisto micaceo , colP Argento ec. nel 


fa) L ’ Argento tU al Solfo come 85 : 5. 


I 


Hohc Ncujahr , Ticino Joliannj'corgcnsiadi , in 
Sassonia ; 

/ coll’ Argento , Ferro solforalo e Quar 2 o iali- 
no; nella miniera di Goltes Hilfe in der Noih, a 
Kongsberg nella Norvegia ; 

colF Argento, A.-anlimonio solforato, A.-ant. 
sol. ferrifero , Zinco solforato , Ferro ipcrsolfo- 
rato e Calcio carb. laminoso; nella miniera di 
Rosa lu Jericho in Joacliimstlial nella Boemia; 
della Sienite ; a Scharfcnlicrg nella Sassonia; 
del Porfido sienitico , coll’Argento ec. ; a 
Stephanisch.acht vicino Schemnitz in Ungheria; 

del profido argilloso , a S. Rafaelc del Torno 
nel Reai de Antoionilco nel Messico: 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , coll’ Argento ; nella 
miniera di Kalharina Ncufang , vicino Andrcas- 
berg nel Harz : ' 

delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato compatto ; in Anna— 

> !>®rg nell’ Austria inferiore ; 

coll’Oro argentale; a Schlangenberg nel Ko- 
liwan in Siberia. 

QUARTA SPECIE. 

Argento-antimonio solforato («). 

( Argent anlimonie-suliurc, 11. ). 

• (a) L’ Argento , 1’ Antimonio c ’l Solfo sono come 

6 o; ao, 3; ii, 07 cd in altra analisi come 53; »3, a5; 16 . 
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Volatile al dardifìamma , lasciando un globet- 
to d^ Argento sai carbone. Semiduro, trattabile, 
segnatura rossa-d’ aurora. 

a. Rosso ( Liclites Kotbgiildigcrz , W. ). 
Rosso-di cocciniglia tendente al rosso-di car- 
minio. Peso sp. 5. 443- 

bn Metalloide. (Dunkles Rothgiildigerz , W.). 
Grigio-di piombo tirante al rosso-di coccini- 
glia. Peso sp. 5, 684. Trovasi 
In forme regolari : T. IV. 

Clivaggio triplo poco apparente parallelo alle 
fàcce d’ un romboide ottuso ; 

1. Disseminato. 3. Massiccio. 

a. Superfciale .(^a). 

./Ippendici. 

I. Argento-antimonio solforato ferrifero, 

( Argent-antimonié sulfùré noir , H. ) (Sprod- 
glaserz, W. ) 

Nero-di ferro ; grigio-di piombo cupo ; rasu- 
ra simile ; frattura concoide o granellosa fina (ó). 


(a) Spesso dendritico. 

[lì) In 100 parli ve ne sono 66 , 5 di Argento ; 10 
di Antimonio; 5 di Ferro; 12 di Solfo; 0,5, di Ra- 
me ed Arsenico, oltre a 5 di perdita , e ad i di ter- 
ra. Klaprath. 

11 residuo , dopo della volatilizzazione dell’ Antimo- 
nio e del Solfo al dardifiaroina , diviene duttile colle 

7 


9 ^ 

Ila le sue forme simili a quelle dell’ Argen- 
to-Antimonio solforato. 

II. Argento-antimonio solforato arsenifero. 
Semiduro; acro; bruno di tombacco cupo; 
* rasura fra'l bruno di tombacco c ’l grigio di acciaio. 

In forme regolari si conosce solo il 
1. Prismatico', può ben appartenere al- 
1’ Argento-antimonio solforato perchè esaedro, 
a. Testaceo. 

3. Botroide. 

Relazioni geologiche. 

1 . U Argento-antimonio solforato rosso sì trova 
nelle f'ene 

delle montagne cP antica formazione , 
del Granito , coll’ Argento anlinaoniale ; ad 
Alt^olfach nel Fiirstenberg in Isvevia ; 

. del Gnais , col Quarzo ; nel Fasicnberg, vi- 
cino. Johanngeorgenstadt nella Sassonia ; 

dello Scisto micaceo , coll’ Argento solfora- 
to ec. a Rosa zu Jericho e ad Ilohe Tanne , in 
IoacLimsthal nella Boemia ; 

coll’ Arsenico, Cobalto iper-arsenicale e Nic- 
colo arsenicale, Quarzo, e Calcio carbonato fer- 
ro-manganesifero ; in Annabcrg , nella Sassonia; 


fiuioni successive unito al Sodio boricato cd al Potas- 
sio nitrato. 
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dello Scisto argilloso, col Calcio car)>onaio, 
Calcio-magnesio carbonato, Collabo iper -arse- 
nicale , Niccolo arsenicale, e Ferro solforato; a 
Schneeberg, nella Sassonia; 

del Porfido sienitico , col Quarto , Argento- 
antimonio solforato ferrifero, e Ferro solforato ; 
in Kremnitz nella bassa Ungheria: 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacha sfogliosa e 
dello Scisto argilloso , coll’ Arsenico , Quar- 
zo e Calcio carbonato laminoso ; ad Andreasberg , 
nel Harz. 

a. U argento-cuitimonio solforato metalloide 
si trova anche 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Gnais ; nelle miniere di Cbristbesche- 
rung , e di Glasshiitte, vicino Freiberg, e di Jun- 
ger Fabian uud Sebastian , vicino Marienberg , 
nella Sassonia; 

dello Scisto micaceo, che passa allo Scisto 
argilloso, col Calcio carbonato. Bario solfato, Ar- 
gento-antimonio solforato ferrifero. Ferro e Piom- 
bo solforati, Ilame-fcrro solforalo, Cobalto iperar- 
senicale e Quarzo; in Joachimsihal nella Boemia: 
coi Calcio carbonaio ; ad Infords-Retlen , vi- 
cino Kongsberg, nella Norvegia: 

del Porfido sienitico ; a Siglisbergschacbt 


loo 

virino Schomnil* in Ungheria: 
delltì montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso ; col Piombo e Ferro 
solforali, Antimonio, IViccoIo arsenicale. Arse- 
nico ferro-argrnio anlimonifcro , Cobalto arse- 
nicato argentifero, Piombo solforato scomposto. 
Calcio carbonaio laminoso , Quarzo ialino, Q. 
grossolano, Slilbite ed Armotomo; nella miniera 
di S.imson in Andreasberg nel Harz. 

J).L*^rgento-antimonio solforato ferri/èro esiste 
nelle Vene 
delle monìagne primitive , 
del Granito, coll’Argento solforato; ad Alt- 
wolfach nel l'iirstenberg in Isvevia ; 

dtd Gnais , coll’ Argento; ad Ilimmelsfiirst , 
presso Frcibcrg in Sassonia; 

dello Scisto micaceo, coll’ Argento solforato- 
a Joachimsihal in Boemia; 

dello Scisto coil’Argcnto-antimonio 

solforato metalloide cc. nel Weisser Hirseh; 

col Calcio carbonaio laminoso , e Calcio-ma- 
gnesio carbonato, Piombo e Ferro solforati, Co- 
ballo-arsenico solforato. Argento-antimonio sol- 
foralo e Quarzo; ne’ Pristel* und Lewii, vicino 
Srhneeberg in Sassonia; 

deir Anfibolo sfoglioso, colTArgento capillare; 
a Scgesi Goties, vicino Kongsberg in Norvegia; 
del Porfido sienitico , coll’ Argento; a Ste- 
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jibaniscliaclu , vicino Scliemnitz, e 

«oir Argcnto-aniinionio solforalo; a Rudolplii- 
schacht, non lu*if;i da Krcmniiz , in Ungheria: 
ilella montagne di transizione , 
della Grauwacha , col Ferro solforalo ; a 
Clausiual , c 

dello Scisto argilloso, coll’Argcnlo-anlimonio 
solforalo inelailoide. Arsenico, Gabalto arscni— 
calo argenlifcro, Piombo solforalo, Argento clo- 
ruralo , Calcio carbonaio ... ; a Kalbarina Neu- 
fang , vicino Andreasberg , nel llarz* 
delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato compatto , coW 
orifero , Oro argcniale ... ; a Schlangenberg nel 
Koliwan in Siberia. 

4. UArg. Antim. solforato arsenifero trovasi 
nelle Vene 

delle montagne di passaggio , 
dello Scisto argilloso coll’Arg. ani. solforato, e 
coll’Arsenico testaceo ; ad Andreasberg nel Harz. 

QUINTA SPECIE. 

Argento carbonato (a). 

( Argent carbonate, H. ) ( Lufisaures' Silber, 
fVidenmann. ) • 


(ff) Questo minerale , secondo .Se/A , contiene 72 parli 
di Argento; la di Àcido carbonico; i5,5 di Antlmo- 
oiu ossidato alterato da pochissimo Rame ossidalo. 

* * 
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nidiiuibilf col Sodio Loricato al dardifì.imma. 
(iogli acidi fa tma jiiomonianca cfl'crvcsccn/a. Po- 
co irattaLile; ncro-bigiccio triidcmc al nero-di 
ferro; Kulliic.ido; rasura splendente. Incontrasi 
di rado 

1. Suporjiciale ,• 2. Massiccio , e 

5. Disseminalo. 

Relazioni geologiche. 

È stalo trovalo una sola volta 
in una Feria 

nel Granito, coll' Argento antimoniale ; in 
S. \Vcnzel , presso Wolfacli nel Fiirstenberg in 
Isvevia. 

SESTA SPECIE. 
ylrgcnlo cloruralo (a). 

( Argcnt muriate, li. ) ( IJorncrz, \V. ). 

Stropiccialo con ferro umido, l’Argento acqui- 
sta il suo splendore metallico (ù). 


(ir) Il r.Ioro col metallo fornia il c/orurv , come il 
solfo forma il solfuro , c siccome il metallo diecsi sol- 
foralo col solfo, cosi è clorurato col cloro 

(ò) lid avrà luogo in modo molto più sensibile se al 
l’erro sarà soslitiiito il Zinco. 11 cloro coll’idrogeno del- 
1’ umido forma 1’ acido idregeno clorico, che allacca il 
Ferro, o il Zinco, c l’Argento resta. Klaprctii, in loo 
jiarti ne Ita trovalo fi/, 76 di Argento ; 21 di Acido 
irirogcno-rlorico ; 6 di Ferro ossidalo; 1,76 di Allumi- 
na; o,2Ó di Acido solforico, e 2,25 sono stale di perdila. 
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Molle; duUile ; splenderne di grasso; rasura 
.simile; jiiii o meno traslucido. Grigio-di [»crla. 
liiaiico-bigiccio-verdiccio. erdc-canariu-di pi^_ 
siactliio-di j^mrio. Turcbiuo-violeUo-di lavanda. 
Peso ^1. 4 ?bo 4 . Si trova 

In Jarine tvguluri. T. V. 

Cubico, cd ili altre forme derivanti dal cubo 
senza clivaggio apparente; 

1. l'iù/vso; 2. Sucillarc ; 5 . Superjìciale . 

^^fasstvcio, a y tscicoso. 

In Lolle vote o ripiene di altre sostanze. 

yjppendice. 

Arf^ento clorurato argilUfero, 

( Krdi ges Iloruerz, Karsten ). 

Seiniduro o friabile ; mallo ; frattura terrosi 
bua, tiattabile; segnatura splendente di grasso» 
vSi trova 

1. Incrostante^ e 2. Massiccio. 

Helazioni fpìolo^iche. 

!• I>’ Argento cloruralo , esiste 
nelle yene 

lU lliì montagne antiche , 

del Gnais , col (ialcio carbonato latuinaso 
.■\igenio, A. solforalo, .V. aniiinonio solforato c 
Cobalto arsenicato: nelle Cbalan. bes , vicino Al- 
leinoni nel Dipartimento dell’ Iser.^ ed 
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a S. Marie aux Mincs, Diparl. du Haut Rliiii, 
nella Francia; 

coir Argeiuo; ad Himinclsfùrsi; vicino Frei— 
bcrg , c 

dello Scisto micaceo, coir,Ar«euio , A. an- 
timonio solforalo c Quarzo; nelle miniere di 
Gabe Goiics, Ròmisehcr Aldcr , Unverhofi Gluck 
ec. a Joliann;;eorgeiisladl in Sassonia; 

con r Argento, A. solforalo, A.-antinjonio sol- 
forato , Arsenico , Cobalto arsenico solforato ed 
Urano ossidalo ; a Gollcs Gabe nella Boemia ; 

dello Scisto argilloso, con l’Argento; nella 
miniera de Nucsira Sonora de la Asccncion, nel 
Distretto di Comanga, a Ganaxuato nel Messico; 

del Porfido sienitico, con il Rame idro-car- 
bonato lìbroso, Piombo carbonato e P. solforato 
argentifero scomposto; in Windschacbt non luiigi 
da Sehemriilz in Ungheria; 

del Porfido argilloso , con P Argento solfo- 
ralo in S. Rafaele del Torno, nel Reai de Alo- 
tonilco el chico, nel Messico; 
delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato compatto; nello Schlan- 
genberg, nel Kollwan in Siberia; 
ad Huanlajayo nel Perù ; 
col Rame carbonaio; in Annabcrg nell’Austria; 
della Pietra sabbionosa, col Rame idro-carbo- 
nato lìbroso, e terroso, Piombo carbonaio cd Oro 
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argentifero ; nello Sclilangonberg in Siberia. 

2. U Argento clorurato argilUJ'ero si è trovalo 
nelle f 'enc 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , coll’ Armolomo cru- 
ciforme; nella miniera di Alt S. Georg in An- 
drcasherg nel Ilarz; 

delle montagne strutose , 
del Calcio carbonato , coll’ Argento clorura- 
to; ad Huaiitajayo nel Perù. 

Usi. 

L’Argento, dopo cs.serc stalo ridotto in fo- 
glie d’ una leniiith estrema serve ad argentare 
i metalli , i legni , i cartoni. In lila serve al 
ricamo ed a far galloni. Allegalo con una dosa 
determinata di i’amc si converte in moneta , 
in ornamenti ec. Nella chirurgia si adopera l’Ar- 
gento nitrato come caustico. 

GENLIIE SESTO. 

Mercurio. 

Il precipitalo collo Zinco dalla sua di-^-soInzione 
iiilro-idrogeno-clorica, stropiecialo sidl'( h o, g.i dà 
il color bianco-di stagno, che al fuoco svanisce. 

PRIIit.t .SPECIE. 

Mercurio. 

(Meicurcnatif, H.)(Gf diegcijQuecksiil.cr^ \V .) 
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Liijuiclo volalilissimo or.l calore. Biaiico-dj sia- 
^'1)0. l’cso .sp. _i 5 , 58 i. Trovasi 
(j lobulifonne. 

Relazioni f^eolof'ic/te. ' 

Il Mercurio s’ incotiira in picciola quaiuiià 
«(•' Le tu 
dello montagne antiche , 
del 'Falco sfoglioso, col Mercurio .solforalo, 
Calcio carbonaio, Bario solfalo, l'eno solforalo 
e Rame-ferro solforalo arsenifero; a ^iedcrslaiia 
in Ungheria : 

negli Sfrati 

delle montagne carbonifere , 
dell' Argilla s/'ogliosa , dello Scisto alla- 
jnoso (a) e dello Scisto carbonoso , col Mer- 
curio solforalo , e M. solforalo carboniferp ; in 
Idria nel Friuli ; 

col Quarzo ialino, Mercurio e Ferro solfora- 
ti , in Almadcn nell’ Andalusia in Ispagna : 
ne’ Ranchi 

de’ terreni pantanosi. Orcog. p. 476 , 

, nelle Vene 


(<i) Questo Scisto spesso si trova globuliformc ( Ore. 
p. 38o ) da non confondersi col Mercurio solforalo cari 
boni fero , che qualche volta s’ incontra ugualratnlc glo- 
buliformcj detto Corallencrz, e che trovasi nella stessa 
miniera. 
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delle Montagne stratose carbonifere , 
della Pieti-u sabhionosa , coll’ aiilimonio sol- 
foralo conipallo, Rame-ferro solforato arscnilc- 
ro, Terrò idrato fìl)ioso c compallo, F. solforato 
e fjiiaielie iiidiz.io di Zoo-fiianlrace j in Oher- 
mosdiel nel Palatinalo: 

della Pietra subbionosa , della Pietra ar-~ 
gillosa e delV Argilla sfogliala, eoi Rame car- 
Rouato, Ferro idrato libroso, Calcio carbonato e 
bario solfalo laminosi , c Quarzo ialino, in Lim- 
lieig nel Palatinalo. 

.SECONDA SPECtE. 

Metvurio argentale. 

( Mercure argentai, 11. ) ( ^'alu^Iiches mala- 
gam , \V. ) 

Dojiodella volalilizzazioneal dardifinmma dà un 
giobeiio d’aigenio per re.siduo. Rianco-di stagno- 
di argento, o di color mezzano fra F uno c 1’ altro. 

Tenero, datile lo siridor dello stagno colla pres- 
sione dcli’iingliia od allora clic si taglia. Trovasi 
In forme regolari. Tav. V. 

I . Supeìficiale ; a. Granuli forme. 

Appendice. 

Mercurio argentifero. 

Bianco-di stagno; sulliquidoj o molle pel Mer- 
curio eccessivo per cui non cristallizza. Si trova 

J. Globulifonnc e 2 . Massiccio. 
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Relazioni geologiche. 

Il Mercurio argentale e ’l M. argentifero , 
sono rari , e d' iucontrano qualche volta 
ne’ Letti 

delle montagne di antica formazione , 
del Talco ttfoglioso, col Mercurio ec. a Nie- 
derslana nell’ Ungheria : 

negli Strati ■ 

delle montagne carbonifere , 
della Pietra subbionusa e dello Scisto sab- 
bionoso argillifero, col ^Mercurio solforato me- 
talloide granelloso, M. s. rosso terroso, e Fer- 
ro idrato; nelle miniere di Carolina c di Ver- 
Irancu zu Goti , iu Moschcl Landsherg , nel 
Falaiinato; 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo; in Rosenau nell’ Un- 
gheria : 

Disseminato 
nelle rocce di transizione , 
nello Scisto argilloso , col Mercurio so fora- 
to ; nella miniera di Erasmus in Leogang , nel 
Paese di Salisburgo. ' 

TERZA SPECrE. 

Mercurio solforato. 

( Mercure siilfuré, H. ) ( Zinnoher, W. ) 
Volatile aU'azionn del dardifìainma; jxjlverc rossa. 

A. Metalloide. 
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(Diinkeiroiher Zinnober, W.) 

Trattabile; fra’l rosso di cocciniglia e ’l gri- 
gio— di piombo. Segnatura splendente d’ un ros- 
so-scarlatto. La sua traslucidità è nella ragio- 
ne inversa dello splendore metallico. P. sp. 7, 
710. Incontrasi-' 

Ldaminoso ed in forme regolari. Tav. V. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce d’un rom- 
boide acuto. 

Granelloso. Con frattura ineguale a grani più 
o meno fini. 1. 

B. Rosso cupo. 

( Dunkelrother Zinnober, W.) Rosso di coc- 
ciniglia ; traslucido. 

C. Rosso elevato, 

( Hochrother Zinnober , W. ). Tenero ; friabi- 
le; sporcante. Rosso-scarlatto tendente al cre- 
misino od al rosso-di aurora. Esìste 

1. Fibroso. Sul lucido con isplendor di s^ta e 

3. Terroso. Matto. 

Appendici. 

\. Mercurio solforato idrogeno-solforicofero. 

( Stinck Zinnober , W. ). 

Mercurio solforato , dante 1 ’ odor d’ idrt^eno 
solforico , colla percussione o stropicciamento 
d’ un corpo duro. 
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II. Mercurio tolforato carbonifero. 

■ ( Leberciz , W. ) (a). 

Trattabile; frattura ineguale a grana fina; 
matto o appena sullucido; tra’l grigio-di pionv- 
bo nericcio e ’l rosso-di cocciniglia ; segnatura 
bruno-rossiccia splendente. Trovasi 
I. Sferico. ) 

Tessitura testacea o sia 
a sfoglie concentricbc ; 

5 . SJòglióao. ( Sohicferiges Quecksilber Le- 
bererz , W. ). P. sp. 6,o6. 

4. Massiccio. ( Dichtes Quecksilber Leber- 
«rs; W. ). P. sp. 7,1. 

III. Mercurio solforato bituminifero. 

( Uiliiininòses Quecksillrer Lebererz, W. ) (b). 

Mercurio solforato nero-bigiccio; sullucido con 
isplcndore metallico ; bruciante con fiamma e 
con odor bituminoso. 

IV, Mercurio solforato ramifero. 

( Kupferhaltiges Quecksilber Lebererz ). 

La dissoluzione nitrosa del residuo, dopo l’azio- 
ne del dardifiamma , è precipitata in azzurro dal- 

- (fl) Mercurio 8»,8j Solfo Carbone 2,3; Selce 

0,65; Allumina 0,55; Kerro ossidalo 0 , 2 ; Rame 0 , 02 ; 
Acqua c perdita o,j3. Klaproth. 

(5) Dante il bitume colla distillazione, nè deve con- 
fondersi col Mercurio solforato bituminifero di Hauy , 
ili’c il Mere. soli', carbonifero. 


a. tHobuliforme. 
( Corallencrz. ). 
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rA'ramoniaca. Duro ad un piccioi grado ; nero-dS 
ferro tirante al rosso-di cocciniglia ; frattura ine- 
guale; segnatura bruna- di garofano cupa. Si trova. 
Massiccio. 

V. Mercurio solforato ferrifero. 

La dissoluzione nitrosa del Residuo , dopo l’a- 
zione del dardifìamma , è precipitata in turchi- 
no dal prussiale d’ ammoniaca. Nero-di ferro 
splendentissimo. Si è veduto 

In minuti cristalli indeterminabili per la 
picciolezza. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Mercurio solforato metalloide si trova 
in Letti 

nelle montale antiche , fra i Letti 
del Talco clorito sfoglioso ; in Hartenstein , 
vieino Schneeberg in Sassonia ; 

del Talco sfo'^lioso , col Mercurio ec. in Nic- 
derslana nell’ Ungheria : 

, ne‘ Letti 

delle rocce di antica formazione , 
del Quarzo col Calcio carbonato laminoso e 
Ferro solforato, in Stokenboy nella Garintia: 
negli Strati 

delle montagne di transiziome , 
della Grauwacka sfogliosa ; in Dombrawa 
nella Transilvania ; 

fra lo Scisto argilloso e la Grauwacka ; 
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in Legogany , nel paese di Salzburg : 

delle montagne atratoae carbonifere. Oroog. 

p. 38o. 

della Pietra sabbionosa , c dello Scisto sab- 
bionoso argillifero col Mercurio argentale, nel- 
le miniere di Carolina e di Vertrauen zìi Got; 
a Mosccllandsberg nel Ducato di, due Ponti; 

della Pietra sabbionosa; in Ddmbrawa nel- 
la Transilvania : 

ne’ Banchi 

delle montagne d’ alluvione. Oreog. p. 476 ; 
nelle V ?ne 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo , col Mercurio argenta- 
le ; in Rosenau , 

dello Scisto argilloso , col Quarzo e Calcio 
carbonato ferro-manganesifero ; a Slowiiika, 
del Porfido sienitico , col Piombo ed Ar- 
gento solforati cc. a Schemnitz , in Ungheria; 
delle montagne stratose carbonifere , 
della Pietra sabbionosa , col Ferro idrato 
compatto ’c terroso, F. ossidalo compatto, F. sol- 
foralo , Zinco sedforato e Bario solfato laminosi ec. 
nel Gifiberg , vicino Horzowiiz in Boemia. 

a. Il Mercurio solforato rosso è mollo piu 
raro del metalloide , ed incontrasi 
fra’ Letti 
delle rocce antiche , 


» 


Digilized by Googic 


j 


ii3 

del Talco clorite sjoglioso , ad Hartenslein , 
vicino Schnecberg in Sassonia: 
negli Strati 

delle montagne carbonifere. (Oreog. p. 38o. ) 
dell’ jdrgilla sfogliosa col Quarzo, in 
Almadcn nell’ Andalusia in Ispagna, e 
nelle Vene 

delle rocce primitive , 

elei Porfido sienitico, disseminato nel Quar- 
zo, con l’Argento, Piombo, Ferro solforali ec. a 
Siglisbcrgschacbt, vicino Schemniiz in Ungbcn'a. 

3. Il Mercurio solforato idrogeno solforicofero 

trovasi negli Strati 

delle montagne carbonifere. Oreog. p. 38o. 

4. Il Mercurio solforato carbonifero , sferi- 
co , globuliformc , sfoglioso e massiccio, trovasi 

negli Strati 

delle montagne carbonifere. Oreng. p. 38o. 
La varietà sfogliosa inoltre, trovasi anche in 
Almadcn in Ispagtia , cd 

in Ncrlschinsk nella Siberia. 
h. Il Mercurio solforato bituminifero, ritrovasi 
negli Strati 

delle montagne carbonìfera , 
sul Quarzo grossolano , raramente accompa- 
gnato dal Bame-fcrro solforato, in Kirkciin-Po- 
landcn , nel Paese di Nassau. 

6. Il Mercurio solforato ramifero , si trova 

8 ** 
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negli Strati 

delle montagne carbonifere , 
col Mercurio cloruralo, Ferro idrato terroso, 
Rame carbonato, R.-ferro solforato aniimonif. ce., 
in Moscbel Landsbcrg, nel Ducato di Due Ponti. 
• 7. n Mercurio solforato-ferrifero incontrasi 
negli Strati 

delle montagne carbonifere , 
della Pietra sabbionosa; in Katzenbach, nel 
Ducato di Due Ponti, 

QUARTA SPECIE. 

Mercurio clorurato (a). 

(Mercure muriate', H.)(Quecksilbcr Hornerz, W.} 
Il precipitato della sua soluzione nell’ acqua 
bollente coll’ acqua di calcio, è giallo-rancio. Vo- 
latile al dardifìama. Tenero; trattabile; con isplen- 
dore adamantino. Grigio-di cenere-di fumo-ver- 
diccio. Verde-canario, Trovasi 

In forma regolare. T. V. di clivaggio non noto. 
1. Congregato. 5 . Disseminato. 

3. Superficiale. 4. Massiccio. 

Relazio'ni geologiche. 

Il Mercurio clorurato esiste in picciolissima 
quantità 


(a) Contiene 76 parti di Mercurio ; 16,4 di acido idro- 
geno clorico, 7,6 di acido solforico. 
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ne^i Strati 

delle montagne carbonifere , col Mercurio sol- 
forato ramifero , solforato carbonifero ec. ; in 
Landsber" , 

Cti in Obcr Mosclicl, nel Ducato di due Ponti ; 

coir Argilla indurita ferrugigna, Mercurio 
solforato c Calcio carbonato laminoso; nella mi- 
niera di Entredicho , vicino Almaden , nell’An- 
dalusia in Ispagna : 

nelle Vene 
delle suddette montagne, 
della Pietra Sabbionoat^ , col Mercurio sol- 
forato metalloide ec. nel Giftberg, vicino Hor- 
zowitz, in Boemia. - > ■ 

Usi 1 

Si riducono i minerali di Mercurio senza ad- 
dizione di riduttivo, o di fondente alcuno, colla 
_cmplice distillazione in grande. Si mette jx)co 
fuoco sotto d’ una graticola , sopra della quale , 
in un forno chiuso parallelepijiedo, si situano de? 
pezzi di minerale di Mercurio, che si riducono 
sempre a solfuri di tal metallo, come i soli che 
sono abbondanti. I primi pezzi, acciò il mine- 
rale non cada al disotto , sono di Calcio càrbonato 
di gran volume, o di Quarzo, o di altre rocce, le 
quali pcrmc'ttotio alla fiamma di entrare nel forno 
e promuovere la lenta ''combustione del che 
poi bruciando di per se c senza ulteriò^ aiuto 
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prociuri iu volalili/.MzioiK' del Mercurio. 

Il Mercurio gassoso esce dal Ibrno , ed è co- 
sirciio a discendere in un refri geratoio, o eanalc, 
nel fondo del quale si raccoglie in una fossetta 
ripiena di acqua. Il resto in forma di gas ri- 
monta, c poi discende nelle conligue concame- 
razioni per altre quattro volte, raccogliendosi 
ne’ fossetti sul suolo a misura che si condensa. 

Per le respettive porte dal di inori, che si 
aprono dopo 1’ operazione , si raccoglie da’ fos- 
setti di ciascuna camera il Mercurio, il quale 
lavato con acqua pura , si mette, in varie por- 
zioni nelle pelli di guanto conciate con allume , 
si legano, indi si ripongono ne’ bariletti, e si 
mandano così nel eominerclo. 

11 minerale in* polvere provegnente da lavan- 
da, si stempera, con un poco di paglia minuz- 
zata , nell’ acqua argillosa , indi si comprime 
nelle forme dandogli la figura di mattoni, eco- 
sì si meschiano agli altri minerali in pezzi. 

I Metallurgi impiegano il Mercurio per estrar- 
re l’ Oro e l’ Argento dai minerali che lo con- 
tengono jiel mezzo dell’amalgamazionc, la qVta-r 
le ha luogo nella seguente maniera. Dopo ar- 
rostito in forno di riverbero il minerale, pesto 
prima e lavato per separarne la maggior parte 
delle terre , si macina , e si passa per istaccio. 
Si unisce indi al Mercurio con acqua, e si fa 
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rivoltolare in una Lolle ben chiusa, girala da ruo- 
ta ad acqua. Dopo alcune' ore si apre il por- 
tello eh’ ò nel ventre della botte , acciò il lut- 
to sgorghi in un tino. 

Vi si versa abbondantissima acqua , rimuo- 
vendo sempre con pala o mestola, finché le terre 
trasportale dalfacqua che ribocca, resti il Mer- 
curio orifero, od Argentifero (Amalgama ) , come 
più grave nel fondo. 

, Tolta l’acqua col decantare, e colle spugne, 
si mette l’ Amalgama in sacchetto cilindrico di 
doppia tela, e forte, il quale jiendc in un poz- 
7 elto incavalo nel Marmo , e vi resta sospeso 
pel cerchio di ferro che il sacchetto ha nell’or- 
lo, e eh’ è più -grande della bocca del pozzetto. 

Il Mercurio esce da’ pori della tela e resta 
1’ Amalgama più addensata , chc^ a porzioni si 
spreme in camoscio, dal quale torcendo, e strin- 
gendo con cordcllino, gocciola il Mercurio. L’A- 
malgama cosi consistente in forma di picciole 
.sfere si ammonticchia in piramidi sopra bacini 
di ferro criliali , i quali a 3, ed anche a pa- 
ralleli all’ orizzonte, son sostenuti da una spran- 
ga perpendicolare di ferro che gli attraversa. . 

La spranga poggia sopra tre piedi perchè pas- 
sa maulcnersi ritta in un vaso cilindrico chiu- 
so al disotto e con poc’ acqua nel fondo. Questo 
vaso e di ferro fuso, ed è immerso in un serbatoio 
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di acqua corrente , acciò sempre fresco si ten- 
ga. Un altro simil vaso scende da sopra , rac- 
chiude i bacini, e giugne col suo orifizio a com- 
baciare con quello del vaso inferiore, de’ quali 
si lutano le commessure. 

Fra i due vasi perpendicolari v’ ba un so- 
laio di fabbrica. Il vaso superiore si circonda con 
carboni ardenti. Il Mercurio dell’Amalgama scac- 
ciato dal calorico, discende nel vaso inferiore , 
trova l’ acqua , si condensa c va al fondo. 

Si scomjione 1’ apparcecbio , le sfere di Oro , 

0 di Argento, o di lighc di questi metalli si 
coppellano col Piomlvo^ indi la massa si fonde 
in crogiuolo , e si fa lo spariimcnio ( Vedi la 
nota all’Oro argentale ). 

Gli Orefici usano l’Amalgama di Oro, o di 
Argento, per indorare, o per argentare a fuoco 

1 metalli (a). 


(a) Non tuli’ i nicl.illi sono ugualmente capaci di es- 
sere dorati con (jiiesto processo ; ini'atti si- dora pili fa- 
cilmente I’ Ottone c ’l ’l’ombaccn d<l Ilainc j il Ferro 
lia 1 isogno di esser prima ricoperto di Rame, o di 
Ottone. JVr il orare , prima, di tutto, cuopixvsi il metal- 
lo di una soluzione di nitrato di mercurio allungata con 
acijua; si cuopre dì amalgama, c poi si espone al fuo- 
co, aciiò .si volatilizzi il iMcrcurio , c ’l Ulctallo resti 
indorato, ,si; l’.Vmalgama era di Oro, od argentato, s’c- 
ra di Argento. 
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Gli Specchia) si servono dell’ Amalgama di 
Mercurio e di Stagno , o pure di Mercurio , 
Stagno, Piombo e Bismuto, per la foglia che si 
.applica alle lastre di vetro, acciò la luce si ri- 
fletta c non passi oltre , il che forma 1’ essen- 
za dello Specchio. 1 Fisici ne riempiono de’ tu- 
bi per i Barometri e Termometri; i Chimici ne 
riempiono i serbato) per gli apparecchj pneu- 
matici ; i Notomisti se ne servono per le inie- 
zioni; i Pittori l’ uniscono al solfo liquefatto per 
indi sublimarlo ed ottenerne il Cinabro, ottimo 
|)er la pittura ad olio ; e questa operazione in 
grande si esegue come qui appresso : 

Si versa in una madia il solfo fuso, vi si ag- 
giugne il Mercurio, e si mescola bene finché 
la massa si rafi’reddi. Lo strato di questo solfu- 
ro si rompe in pezzetti non maggiori dì un’a- 
vellana. 

Si prende un vaso di vetro crasso, alto 4 pal- 
mi circa, stretto nella base, con ampissima pan- 
cia che termini in un orifizio di due pollici e 
mezzo di diametro. 

Si mette il vaso sul bagno d’ arena , e vi si 
gitta il solfuro di Mercurio a riprese. Durante 
r operazione un uomo passa a doppio giro un 
cordcllino per la carrucola scanalata orizzonta- 
le , il di cui asse è il turacciolo di leguo che 
chiude il vaso, e tira ora un estremo ed or Tal- 
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tro della corda. E poidiè alla lunga il turac- 
ciolo non potrebbe più togliersi, perchè incep- 
pato dal cinabro sublimato , perciò col moto ro- 
tatorio della carrucola si tiene sempre in istato 
di potersi togliere per mettere novello solfuro 
nel vaso, quando bisogna. Finita la sublimazione, 
si rompe 1’ apparecchio , c si raccoglie il crasso 
strato di cinabro che incrosta il vaso. 

I medici infine usano il Mercurio per la gua- 
rigione di molte malattie, c soprattutto delle si- 
filitiche. 

GENERE SETTLMO. 

. Piombo. 

II precipitato bianco dalla sua dissoluzione 
nel P acido nitrico, prodotto dall’acido solforico, 
è difficilmente solubile nell’ acqua , ed è inso- 
lubile nell’ acido nitricó. 

PRIMA SPECIE. 

Piombo. 

( Plomh natif. II. ) 

Scmiduro. Duttile. Grigio d’acciaio meschiato 
all’azzurro ( grigio di piombo ). P. sp. da io ad 
11,479. incontra 

1. Ramoso , e 3. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Piombo metallico è stato trovato da M. Rat- 
cké nelle lave di un Vulcano nell’Isola di Madera. 
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SECONDA SPECIE. 

Piombo solforato (a). 

( Plomb sulfurc ). ( Galena ). ( Blciglanz. W. ) 
Facilmente riduttibilc sul carhone coll’ aiuto 
del dard i fiamma , dopo la volatilizzazione del sol- 
fo. Semiduro, trattabile; Grigio di piombo; rat 
sura simile P. sp. 7,687. Trovasi 

Laminoso , ed in forme regolari. T. V. 
Clivaggio triplo parallelamente alle facce del 
cuba Sjtlendcntissimo. Frammenti cubici. E 
1. a. a lamine piane; L. curve, ed 
c. ondeggiate. 

a. Larnelloso. 5 . Granelloso. 

Poco sp.lcndcnlc. Frattura granellosa 
a. uniforme ,0 b. striala , 

cioè in grani piu o meno uguali disposti in 
fila , che formano strie dolale di splendore di- 
verso da quello della massa , e secondo le di- 
verse posizioni dell’ occhio; 

4. Compatto, 

a. sullucido ,0 h. a specchio , cioè 

con superficie liscia assai splendente. 

Appendici. 

I. Piombo solf.scomposlo(f>\\hcTsc\\wavzc, VV.) 


(fi) Contiene 83 parli di Piombo ; 16,41 di Snlfo; e 
suol contenere da nn vigesimo fino ad iin decimo della 
jua massa di Argento. 
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Il residuo , dopo T azione del dai di fiamma j 
fuso col Sodio Loricato, dà un gloLcllo di pioin- 
Lo , ordinariamente argentifero. 

iMallo o appena siillucido ; sporcante. Color 
mezzano tra ’l turchino-nericcio e ’l grigio-di 
piomho. S’ incontra 

1. Jlassiccio. Friabile; rasura grigia di piom- 
bo , c 

2. Foìveroso. 

11 . Piombo solforato antimonifero (a). 

Semiiluro; poco trattabile , fusibile In minu- 
tissimi frammenti alla ficimma d’ una candela con 
isviluppo di fumo bianco antimoniale. Grigio-di 
piunibu, spesso iridalo. Trovasi in cristalli del- 
le ibrmc del Piombo solforato , ma . 

1. Cavernoso. Composto di lamine incompiute, 
c scontinualc; onde apparisce con pori, c con 
caverne, o reticolato, quantunque i grandi cri- 
stalli sicno interi al difuora , ed, in parte voti , 
c con lacune al di dentro 


(n) Quello di Clausllial nel Harz , contiene 43,5 di 
l’iomlii) ; 19,75 d’ Antimonio ; 11,75 di Rame; 5 di 
Ferro; 18 di Solfo; 3 sono stale di perdita. KUiproth. 

Quello di Aiidrcasberg nel Harz, contiene 34,5 di 
Piombo; iG di Antimonio ; 3 ,a 5 di Argento , iG,u 5 di 
Rame; i3,75 di Ferro; i 3,5 di Solfo; 3,5 di Selce, 
ed j,a 5 sono state di perdila. 
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2 . Funiforme. In piccioli cubi allungati, che 
si seguono in fila. 

III. Piombo solforato argento-antimonifero. 
( Weissgiilligcrz , W. ) (a). 

Simile all’ antecedente di un grigio di piom- 
bo chiaro; sullucido, e si comporla nel modo 
stesso alia fiamma della candela , còme l’ antece- 
dente. Incontrasi per 1’ ordinario. 

Disseminato. > . 

IV. Piombo solforato bismuto argentifero. 
( Wismulh-Blei , Karsten.') (b). 

La sua dissoluzione nell’acido nitrico dà un 
precipitato bianco coll’acqua. 

Al dardifiarama tramanda gocce metalliche , 
che col Sodio boricato si riuniscono in un glo- 
betto bianco-di stagno. 

Scmiduro; trattabile; frattura granellosa fina; 
grigio-di piombo chiaro ; poco splendente ; ra- 
sura splendente. Si trova 
massiccio. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Piombo solforato trovasi 

(n) Di Himmclsrùrst vicino Frcibcrg in Sassonia, con- 
tiene 20, 4 di Argento i 48 , 06 di Piombo; 7 , 88 di 
Antimonio; 2, 25 di Ferro; 12, 25 di Solfo; 7 di Al- 
lumina; 0,25 di Selce ; ed 1,91 sono state di perdita. 

{!)) Contiene 33 parti di Piombo ; 27 di Bismuto; i 5 di 
Argento ; 4 , 3 di Ferro ; 4 , 9 di Rame ; iG , 3 di Solfo. 
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in Letti 

nelle montagne primordiali. Oreog. p. a34 ; 
negli Strati 

delle montagne di transizione, 
della Grauwacka sfogliosa, col Piombo sol- 
forato compatto, Ferro e Zinco solforati , e Ra- 
me-ferro solforato j a Rammelsberg nel Ilarz ; 

tra la Grauwacka e ’l Calcio carbonato-, ad 
Iberg nel Harz; 

delle montagne stratose calcifere , . 
del Calcio carbonato compatto, col Zinco ossi- 
dalo e Ferro idrato terroso; ad Olkuzk in Galizia, 
a Matlockbath nel Derbyshire in Inghilterra: 
nel Calcio carbonato compatto, col Piombo 
carbonato; a Fondon, non lungi dalla Fonde- 
rìa di Piombo del Presidio, nel Regno di Mar- 
cia in Ispagna ; 

a pleiberg nel Circolo del Reno; 
col Ferro idrato , Zinco ossidato c Piombo 
carbonato , a Tarnowitz in Islesia ; 

nella Pietra sabbionosa di terza formazione 
con il -Rame-ferro solforato, e Ferro solforalo; 
adAnglesark, nel Laneashire in Inghilterra: 


Disseminato 

nelle tacce di antica formazione , 
nel Granilo, nel quale prende il luogo del- 
la Mica; a Schreiberhau nella Slesia; 
a Liuares , nel Regno di Jaen in Ispagna ; 
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nello Scisto micaceo ; a Meffersdorf nella Lu- 
sa/.ia ; 

nello Scisto argilloso neix>-bigiccio, col Zin- 
co solforalo bruniccio ; ad Àrendal , e 

nel Calcio carbonato granelloso, con l’Ar- 
gento ; nella miniera di Anna Sofia , a Kongs- 
bcig , nella Norvegia ; 

a Schmiedeberg ed a Kloster Liebenihal nel- 
la Slesia. 

nelle rocce di transizione , 
nella Grauwacha sfogliosa; aRammelsberg 
nel liarz: 

nélle rocce stratose carbonifere , 

nell' Argilla sfogliosa;s'\c\vidùxcsà:a\n^:issoxx\a;. 

in Vene 
nelle montagne antiche , 
nel Granito ; alla Croix , de'partemcnt des 
Vosges , in Francia 5 

nel Gnais-, a Zerringcn nel Brisgauj 
ad Ilocbbcrg nelle miniere di Carolina, e del 
Silbcrlocb, nel Gran Ducato di Badcn ; 

ad Hauriberg nel Lautcrbrunnerlhid , Canto- 
ne di Berna , nella Svizzera ; 

coll’ Argento ; ad Ilimmclsfùrst , vicino Frei- 
berg nella Sassonia ; 

nello Scisto ' micaceo a Mazinibert, De'par- 
tement de la Lozèrc , in Francia ; 

nello Scisto argilloso’, a Mies, ed a Przibram 
nella Boemia; 
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nelV Anfibolo9fo^oso\ aKongsbcrg in IN'orvegia; 
nel Porfido sierùtibo ; in Par.kcrstollcn cd al- 
trove , vicino Schcmnìtz in Ungheria ; 

nel Porfido argilloso, in S. Rafacle del Torno, 
nel Ilcal di Atoionilco el eliico, nel Messico: 
nelle montagne di transizione , 
ntdla Grauwaclca, con il Piombo solforato 
compallo, P. carbonato, Ferro solforalo , Rarnc- 
ferro solforato, Argento-antimonio solforalo ros- 
so, e ferrifero. Rame-ferro solforato antimoni- 
fero, cd arscnifero, a Clausibal nel Harz ; 
a Lead hills nella Scozia; 
nello Scisto argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforalo metalloide, c ferrifero; nella mi- 
niera di Samson vicino Andreasberg , e 

eoi Quarzo , Rame-ferro solforato , R. idro- 
carbonaio ; a Lauieuilial, nel llarz; 
nelle montagne stratose calcarifere , 
nel Calcio carbonato compatto , col Bario sol- 
falo e Calcio carbonato laminosi , Rame carbo- 
nato e R. idro-carbonato terrosi; a Brucbsal 
nel Gran Ducalo di Radon ; 

col Piombo solforalo compallo; P. moliddalo 
P. carbonaio , ]\Ioliddcno solforalo , Zinco ossi- 
dato, e Calcio carbonato laminoso; a Blciberg 
nella Cariniia ; ^ 

a Polilnisch llundorfe Rosenau in Ungheria; 
nel Derbysliire in Inghilterra ; 
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nelle montagne ttrxitoae carbonifere ; in In- 
ghillerra : 

nelle montagne stratose indipendenti , 
nella Fonolite porjirica ( Porphyrschiefcr ), 
con il Quarzo ialino, e ’l Calcio carbonato la- 
minoso ; a Georgcnthal nella Boemia. 

3. Il Piombo solforato scomposto , s' ixìcoxMti 

nelle V me 

delle montagne antiche , 
del Gnais , coll’ Argento clorurato ; nelle 
Chalanchcs vicino Allemont cd a S. JVLirie aux 
mincs, Dcpart. du-Haut-Rhin , in Francia; 

coll’ Argento solforato cc. ; ad Himmelsfiirst , 
vicino Freibcrg nella Sassonia; 

dello Scisto micaceo, coll’Argento solforato 
a Joacliiinstlial nella Boemia ; 

del Porfido sienitico , col Calcio-slrontio car- 
bonato a spillctti; a Sclicmnitz in Ungheria: 
delle montagne di transizione , 
della coll’Argento; ad Andreas-- 

berg , nel Harz. 

5. IL Piombo solforato antimonifero- si tnovai 
nelle Vene 

delle montagne stratose calcifere 
a Dufton , nel Westmoorland ; ad Ejam* neir' 
Derbyshire ! e ad Allcnlieads nel Northumber— 
land , in Inghilterra. 

4- P Piombo solforato argento-antimoniféro^ 
incontrasi 



nelle Vene 
delle montagne primitive , 
del Gnais , con 1’ Argento cc. , nelle minie- 
re di Ilimmclsfiirst, e di Hescheri Gliick vici- 
no FrciLcrg in Sassonia; 

dello Scisto argilloso, eoi Piombo solforato 
cc. ; a Prr.ibram nella Boemia. 

5. Il Piombo solforalo bismuto-argentifero 
è rarissimo, e si è trovato solo 
nella V 'ma 

d’ una montagna antica , qual è 
il Gnais, col" Piombo solforato, Rame-ferro 
.solforalo , Quarzo ialino, Q. Calcidonio botrioi- 
de, Q. grossiere, c Gilcio lluato laminoso; nel- 
la miniera di Fricdricb-Cliristian, a Sehapliach- 
tbalc nello Schwarzwald in Isvcvia. 

TKRZA PPEelB. 

Piombo iper-solforato. 
Infiammabilissimo, accendendosi alla fiamma 
di una candela. Grigio-turcliiniccio; malto, li 
Terroso. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi nella miniera di Piombo di Dufion 
nel \\ esimoorland in Inghilterra. 

QUARTA SPECIE. 

Piombo-antimonio-rame solforato (a). 


(ó) Contiene 43,6a Piombo; 2/*,a.^ di Aiuiinonio; 
ia,8 di Rame; i,a di Ferro c 17 di Solfo. flatchcU, 


Digitized by Googic 


ia.0 

(Bleifahler2,/5T/a/;;X>fA.)(En<lelIione,5oar/jo/i). 

( Schwarz Spiesglanzcrz. W. ) 

Scoppietta alla fiainma d’ una candela , e si 
fonde esalando de’ fumi bianchi. Semidiiro; non 
molto acro; frattura concoide picciola, o inegua- 
le a grossa grana. Nero-di ferro. P. sp. 5 , 766, 
Trovasi 

In forme determinabili senza clivaggio appa- 
rente , di cui la forma .primitiva sembra essere 
un prisma dritto romboidale. Tav. XL. 

Fibroso. A libre, congiutitc. 

Relazioni geólogiche. 

Trovasi 

nelle Vene ' ' 

delle Montagne antiche , • ■ 

dello Sciato argilloso, col Ferro carbonato 
laminoso, Antimonio solforato c Zinco solforalo 
bruno e nero ; a Naslo nella Parrocchia di En- 
dellion nel Gjrnwal , in Inhilierra ; 

delle Montagne di passaggio, 
dello Scisto argilloso, col Calcio carh. Innii^ 
noso, ad Andreas Kreuz inAndrcasberg, c 
della Grauwacca, a Clausthal nel Harz. 

QUINTA SPECIE. 

Piombo iper-ossidato. . 

(Plomb oxydé rouge, H.) {Rothe BlciCTdc, W.) 

lliduttibile facilmente al clardifiamma. FriabiToj 
appena sullucido, o malto. Rosso scarlatto. Trovasi 

9 
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Tt^rroso ; a. Superficiale , c b. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Piombo iper-ossidato è stalo ritrovalo 
nella Vena 

d' una montagna primitiva., qual è 
il Calcio carbonato quarzifero, col Piombo 
solforalo, P> carbonato, Ferro idrato bruno e 
Manganese ossidato terrosi ; nella miniera di Ca- 
ibarinablaodaski in Siberia. 

SESTA SPECIE. 

Piombo arseniato, 

( Plomb arsenic , 11. ) ( Arsenik Blei. ) 
Fusibile al dardifiamma; volatile in parte im- 
mediatamente con odor di aglio sul carbone, e 
dante un globctto di Piombo (a). 

Semiduro ; friabile , c poco sporcante. Giallo- 
citrino pallido ; Verde canario. Trovasi 
1 . Botrioide. Con isplcndor di grasw. 
a. Fibroso. Con isplcndor di scia. 

3. Terroso. Malto. 

Relazioni geologiche. 

Il Piombo arseniato si trova 
nelle Vene 


(a) L’ acido di arsenico diviene volatile allora che 
pel contatto del carbone passa allo stato di ossido con 
perdere una porzione di ossigeno j ma l’ossido si vo- 
latilizza subito , come nel caso presente. 
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dullti montagne , . ■ • col Piombo solforalo ; 
nell’ Andalusia in Ispayna ; 

col Piombo solforalo, P. carbonaio, P. carbonaio 
carbonifero, e Calcio fluato; vicino S. Prix nel 
dipariimenio di Saonc-ct Loirc nella Francia. 

SETTIMA SPECIE. 

Piombo idro-arsenicato. 

Fusibile al dardifiamma, dante, dopo una lun- 
ga azione del medesimo sul carbone , de’ fu- 
mi con odore di aglio, cd un globcllo di Piom- 
bo. Semiduro. Gialliccio , c irovasi 
Bitorzoluto. 

Appendice. 

Piombo idro-arsenicato ferrifero (a). 

( Blcinicrc. ) 

Scmiduro ; acro ; poco splendente con isplcn- 
dore di cera ; frattura concoide. Rosso-brunic- 
cio, e passa al giallo-rancio. P. sp. 5 ,g 30 . 

Relazioni geologiche. 

1. Il Piombo arsenicato irovasi nelle 
Vene 

dalle montagne antiche , 
del Gnais ; in Rrisgovia. 
a. Il Piombo arsenicato ferrifero si trova 


(a) Di loo parli, 55 sono di Dionibuj u3 di Acido 
di arsenico- i,5 di Argento; 14 di Ferro; 7 di Selce; 

3 di Argilla; 10 di Ac(jua , olire a picciola perdila. 

★ 


nella Vena 

d’ una montagna antica, 
del Calcio carbonato granelloso , col Calcio 
Alialo laminoso, e Quarzo ialino; nella minie- 
ra di Klitsclikinski, nel dislrcllo di Nerlschinski 
in Siberia. 

OTTAVA SPKCIf. 

Piombo croniicato. 

( Plomb cliromaic , II. ) ( Rolli Bleicrz, VV. ) 
La sua soluzione rosso-rancia nell’ acido idro- 
geno clorico passa al verde col bollimcnlo (a}> 
Più o meno traslucido ; con ispicndore ada- 
manlino; acro; scmiduro. Rosso-di giacipio; ra- 
sura giallo-rancia. P. sp. 5,'j5o. Esiste 

1 . /n forme regolari. Tav. VI, 

Clivaggio quiniuplo. Tre direzioni di lamine 
paralelle alle facce, e basi d’ un pri.sina lelraedro 
obbliquo, c due paralelle alle diagonali delle basi; 

2 . Lamelliforme. In crisialli as.sai coinprcs.si, 
che sembrano tenuissime lamine. 

Relazioni geologiche. 

Il Piombo croniicato si trova 
nelle f'ene 
delle rocce primitive , 


(a) Per 1’ Acido cromico, clic dal ro«so p.issa in os- 
sido ( eh’ è verde ) perdendo una porzione di ossigeno. 
Coniicue 64 di ossido di l’ionibo c 36 di Alido cromico. 
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del Tale» granelloso, con Quarzo e Oro, Ferro 
idrato epigeno, Piombo solforato, e P^'eromiato ; a 
Zwetnoi Rudnik , vicino Bcresovski, in 'Siberia: 
Superficiale , 

Sulle rocce antiche , 

Sul Granito , e sulle eommessure dello Sb/- 
sto rnicacf.o', a Totscliilnaja Gora, non lungi 
da KaiLarincnburg negli Ural, in Siberia. 
NONA SPECIE. 

Piombo Cromiato (a). 

( Vauquclinite ). 

Ncro-bruniccào. Verde- gialliccio. Segnatura 
verdc-canario-pistacchio. 

Trovasi supetGciale ', e cilindroide senza cli- 
vaggio apparente. 

Relazioni geolofic/ie. 

Il Piombo cromiato trovasi col Piombo cro- 
inicalo antecedentemente csjHjsto. 

DECIMA SPECIE. 

Piombo carbonato {b). 

( Plonib carbonate , H. ) 

Facilmente riduttibilc al tlardifianima. EflTer- 

(a) Di loo porli Co, 87 sono di l’ioinbo ossidalo; 28, 
33 di Àcido cromico,, c io , 80 di Raimc ossidalo. Il 
Croma essendo verde è nello slato di ossido. Dal no- 
me del celebre chimico M. Vauquelin, il primo a iar> 
lo conoscere , porta il nome di VauquelinUe. 

{ 6 ) Klaprotb ìu 100 parti ne ha trovato 77 di Piom- 
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vcsccnic cof{li acidi dopo la polvefiz^azionc. So- 
midu^o ; acro. Si trova 

A. Grasso. ( VVcissblcierz , W. ) 
Splendore adamantino. Più o meno traslucido. 
Bianco-di ne vc-bigiccio-gial liccio. Grigio-di ce- 
nere. Giallo-isabella. Bruno-di' garofano. P. sp. 
da (). , 071 sino a 7 , a 55 , ed ò 
Informe regolari. Tav. VI. 

Clivaggio quintuplo. Quattro direzioni di la- 
mine parallele alle facce d’ un ottaedro rettan- 
golare , ed una parallela alla base comune del- 
le due piramidi. 

1. Bacillare ; e 2. massiccio, 

B. Periato. 

1. Acicolare (o). 2. Fihro^lamelloso. 

C. Con isplcndore di seta. 

In jlrgnoni fibroso-radiati. 

D. Metalloide. • 

Grigio-d’ acciaio. 

Qqcsto colore è superficiale, e dipende dal gas 
idrogeno solforato, che Jia comincialo a cambiare 
il Piombo carbonaio in solfuro per epigema. 

!■:. Malto. 

( Blcierdc , W. ) 


Lo; 5 (li Oisìgdio ; 16 di .\cido carbonico; e 2 di Ac- 
qua con un poco di perdila. 

(a) Incrostali alle voile di B.ame-idro carbonaio. 
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Bianco-gialliccio. Grigio-di cenere-gialliccio , 
c si trova 

a. Compatto. Semiduro. , 

h. Terroso. Tenero c friabile. I 

./Appendici. 

I. Piombo carbonato clorifero. Tav. XL. 

Bianco; Bigio; Giallo-di vino; frattura con- 
coide ; splendore adamantino. 

Fusibile in globcuo rancio reticolato, che fuso 
di nuovo si riduce in piccioli globicini di Piombo. 
1. Acicolare. a. Congregato. 

II. Piombo carbonato carbonifero. (Schwarz- 
Bleierz , W. ) 

Piombo carbonato grasso, grigio-nericcio. Ne- 
ro-bigicccio. P. sp. 6,67. Ritrovasi 
1. In forme regolari , 

Come il Piombo carbonato grasso , c 
a. Massiccio. 

III. Piombo carbonato ramifero. 

( Plomb carbonaii cuprifere , II. ) 

Piombo carbonato fibroso con isplendore di 
seta, o malto terroso più o meno azzurro, coloralo 
dal Rame carbonaio. 

IV. Piombo carbonato ferrifero. 

( Gelbe Bleierde ). 

Piombo carbonato terroso alterato dal Ferro 
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idrato giallo. Poco efrervcscenlc cogli acidi. Alla 
fiamma d’una candela diviene inagnciico. Giallo- 
cedrino , tirante sul verde-canario. 

Vi Piombo carbonato solfatij'ero. 

Solubile imperfettamente con etfcrvescenxa nel- 
l’acido nitrico, dopo la polveriz/.azione. Biancoj 
Bianco-gialliccio («). 

Relazioni geologiche. 

1. Il Piombo carbonato si trova raramente 
ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
fra’l Calcio carbonato granelloso, e’I Por- 
fido sienitico ; a Saska nel Baunato ; 

dell’ Anjdiolo sfoglioso ,s\kao'ft\VL\n\^e.^\s. (i): 
negli Strati 
delle montagne calcifere , 
del Calcio carbonato compatto , col Piombo 
solforato ec. ; a Tarnowitz nella Slesia ; 

col Piombo solforato cc. ; a Fondon nel Re- 
gno di Marcia in Ispagna. 


(fi) Contiene 73,5 di Piombo carbon.ito , e 27 , 5 di 
Piombo solfato. 

(Il) Ivi gli aghi di Piombo carbonato sono anche in- 
crostati di Ilamc carbonato. 
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Più ordinarianicnic incontrasi 
nelle Vene 

delle montagne di antica formazione , 
del Gnais , col Piombo fosfato verde, P. sol- 
forato , Ferro idrato terroso, c Quarzo ialino; 
a Tottnau nel Hoflfgrund in Brisgovia; 
vicino Freibcrg nella Sassonia; 
col Piombo solforato ce. ; ad Hochl)crg , nel 
Gran Ducato di Baden ; 

dello Sciato micaceo , sul Quarzo ; nel Ge- 
werkenhoffung a lohanngeorgen stadi , 
ad Annaberg , c 

dello Sciato argilloao; a Zscliopau in Sassonia; 
a Brackenfeld, nel Gran Ducato di Baden; 
col Piombo fosfato, P. e Ferro solforali, Cal- 
cio carbonato laminoso, e Quarzo ialino ferru- 
gigno; ad Iluelgoct vicino Poullaouen , Dipart. 
del Finistèrc in Francia ; 

col Piombo solforato cc. ; a Miess, ed a Przi- 
bram in Boemia ; 

del Porfido aienitico, coll’ Argento clorura- 
to ec. a Windschaebt vicino Schemnilz in Un- 
gheria: 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacha , col Piombo solforalo. Ra- 
me carbonato, R. idro-carbonato compatto ec. ; 
nello Scliulcnbergcrzug a Glùcksrad, ed a Bici- 
fcld, vicino Zelici fcld nel Ilarz; 
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a Lcacl liilis, ed a \Veiilockhead, nella Sco- 
zia ; («)• 

dello Scisto argilloso ; ad Embs vicino Lin- 
nebacli nella Contea di Nassau . 

delle montagne slratose calcifere, 
del Calcio carbonato compatto , col Piombo 
solforato ec. ; a Bleibcrg nella Carinlia ; 

col Piombo solforato , Rame-ferro solforato, c 
R. idro-carbonato fibroso ; a Sliittcberg vicino 
Frankenberg nell’ Assia; 

ad Asclilbrd, Rakcwell , Ellon, Monyasli ec. 
nel Derbysbire , cd a Ncnthcad in Diirham , 
nell’ Inghilterra , ov’ è terroso compatto! 

del Talco granelloso, coll’Argento clorura- 
to ec. ; a Scblangenberg in Siberia ; 

a Mausloch, vicino Eichelberg in Baviera; 

' Disseminato 

nelle montagne slratose calcifere, 
nella Pietra sabbionosa ; a Dicffurlli nel Pa- 
lalinato superiore. 

3. Il Piombo carb. clorifero 
è rarissimo c trovasi 

nelle f^ene 

delle montagne slratose calcifere ; 
a Cromford levcl, vicino Matlock nel Derby- 
sliire in Inghilterra. 

5, Il Piombo carbonato carbonifero, è mc- 

(a) Ove il Piombo carbonato è incrostato di Rame 
idro-carbonaio. 
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no ablìondanlc del Piombo carbonato , e suole 
accomjMgnarc il Piombo solforato 
, negli Strati 
delle montagne calcifere , 
del Calcio carbonato compatìo, col Zinco ossi- 
dato, c Piombo carbonato; a Ligota nella Galizia: 
nelle y •ine 
delle montagne primitive , 
del Gnais, col Piombo carbonato, P. fosfato 
verde, P. inoliddalo. Calcio Aliato laminoso, e Bario' 
solfato compatto; a Freidestein vicino Freiberg, e 
col Piombo carbonato , P. solforato , Ferro 
idrato terroso c Quarzo ialino ; nella miniera d’ I- 
saak vicino Rotbcnfurtli , in Sassonia : 

dello Scisto argilloso ; a Mies , ed a Przi- 
bram , in Boemia ; 

a'PoulIaouen, Dipariim.delFinislèrc, in Francia; 
nel Drcifaliigkcil a Zscbopau in Sassonia; 
nella miniera di Katbarinablagodatski a Ka- 
tbai inenburg in Siberia : 

iLdle ìnontagne di transizione , 
della Grauwacka , col Piomlio solforalo, P. 
carbonato , P. moliddato ; ai Lcad Iiills, cd a VVen- 
lockbead in Iscozia: 

delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto , col Pionfbo 
carbonaio cc. a Stilllcberg , vicino Frankenbcrg 
nell’ Assia. 
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4. Il Piombo carbonato ramifero , trovàsi 
in Ispagna, ma ne ignoro le relazioni geologiche. 

5. n Piombo carbonato ferrifero , esiste • 

ne* Letti 

delle montagne primordiali , 
fra ’l Calcio carbonato granelloso e 
Poifido sienitico, col Piombo solforalo cc. ; 
a Saska nel Bannato ; 

negli Strati 
delle montagne calcifere , 
del Calcio carbonato, col Piombo solforato, e 
Zinco ossidato; a Kielce nella Galizia, in Polonia : 
nelle Vene 
delle montagne primitive , 
del Gnais, col Piombo carbonato carbonifero 
ec. ; nella miniera d' Isaak vicino Kothcnfurtli, c 
• dello Scisto argilloso , con il Pionilio carbo- 
nato ec. ; a Zschopau , nella Sassonia ; 
delle montagne di transizione , 
della Grauu/acha , col Piombo carbonaio cc. 
a filcifcld , vicino Zellerfeld nel Harz ; 

col Piombo carbonato incrostato di Rame idro- 
carbonato ; a Lead bills nella Scozia. 

%.n Piombo carbonato solfatifero, lroya&\ nelle 
Vene 

delle montagne di transizione , 

della Grauwacca-, ai Lcad bills in Iscozia. 
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UNDICESIMA SPECIi:. 

Pinmho fosfato. 

( Ploinb pliosplialc , II. ) 

Iniclnuibilc al dardifiamma ; dame un "Io- 
bello poliedrico sul carbone. Peso sp. da (),Goo 
sino a 

Sciniduro ; aero j raramente traslucido. Kru- 
, uo-di capelli. Ncro-bi^'iccio. Grigio-giallicio. 

( lìraun Bleicrz , W. ) («). 

Dal giallo-cedrino fino al vcrdc-di porro. ( Griin 
Bleierz , W. ) (i). Suol trovarsi 

yj. Splendente di grasso. 

Jn forme regolari T. V. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce d’ un rom- 
boide ottu.so. 

1 . spilletti ; 4 . Incrostante ; 

2 . Bernoccoluto ; 5. jìlassiccio. 

3. Muscoide ; 

lì. Sullucido , o Matto. 

6. Terroso. 

a. Testaceo, b. Friabile, e c. Polve ro.so. 
yi ppendici. 

1. Piombo fosfato arsenifero. > 

(fl) Contiene secondo Klaprolh 78,68 parli di Piom- 
bo; 19,7.^ di Acido fosforico; i,65 d’ .Acido idrogeno- 
clorico; c ve ne sono siate 0,4 di perdita. 

(f) Coulicne 80 parli di Piombo; 18 di Acido fosfo- 
rico; 1,62 di Acido idrogeno-clorico, olire a o,38 di perdila. 
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( Pionib [iliosjiliuie arseailèrc , H. ) 

RiduUibilc in parie sul carbone al ilardiliamiKt 
alla lunga con odore di aglio, in piccini issimi globi 
disseminati in una scoria. P. sp. 7,261. Questo è 
A. Traslucido. 

Bianco-bigiccio. Ciallo-vcrdiccio-di miele-di ce- 
v.i. Verde-di porro. Rasura bianco-bigiceia. (a). 

1. In forme ìegoluri ; come il Piombo fosfato. 

2. Lenticolare. Aggruppalo per P ordinario in 
iurma di rose, o pure 

B. Opaco. 

Verde-canario j .rasura più [lallida. (/^). 

3 . Bernoccoluto. ( Traubener/, ). Con superficie 
aspra. 

II. Piombo solforato epigono. 

( Plonib sulfuré epigone ,!!.)( BIau Bleiera ). 

E il Piombo solforalo , che ha occupato il 
luogo del Piombo fo.sfato riicncndone le forme. 

RiduUibilc al dardifianiuia in piccioli globi 
accompagnali da scoria, e da odor di solfo. 


(a) Secondo Laugicr contiene 70,8 perii di Piombo 
ossidato ; 9 di .Veido fosforico ; 4 di Acido arsenico, 7 
di Acqua; 1 ,5 di Selce, d’ Allumina c di Ferro, oltre 
ad 1,7 di perdila. 

(A) Piombo ossidato 76; .Veido fosforico i.ì; ,\cido ar- 
.senico 7; Acido idrogeno-clorico 1,76; Ac((tia o, 5 ; Per- 
dila 1,75. Fouivroy. 
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Trattabile; grigio-di piombo; sull acido ; ra- 
sura splendente. Si trova 

1. In forine regolari. Le stesse del Piombo 
fosfato senza clivaggio, e corrose. 

2. Superficiale , 3. Cavernoso, e 

4. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

1. Il PÌQ/nbo fosfato si trova 
ne‘ Letti 

delle Montagne di antica origine , 
dell’ Anfibolo sfoglioso , col Piombo carbo- 
nato ec. ; a lanowitz in Islesia; 

fra ’l Porfido aienitico e ’l Calcio carbo- 
nato granelloso , col Piombo solforato ec. ; a 
Saska nel Pannato ; 

del Calcio carbonato granelloso , col Calcio 
carbonato testaceo periato , Piombo c Zinco sol- 
forati ec. ; a Bcrmsgruu, vicino Schwarzemberg 
in Sassonia : 

nelle Vene 

. delle Montagne antiche , 

del Granito , col Piombo solforato , Quarzo 
idrato resinoide ; a* Bk;istadt nella Boemia ; 

del Gnais, col Piombo carbonato carbonifero 
ec. ; a Freudestein, vicino Freiberg, in Sassonia; 
col Ferro carbonato; ad Hunding in Bavieial 
col Piombo carbonato ; a Toltnau nel llolf- 
grund in Brisgovia ; 
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dello Scisto miceneo , cfA Piombo carbonato 
cc.; nel Gcwcrkcn-Hoffnung,a lobanngeorgensudt 
nella Sassonia ; 

del Quarzo grossiere, col Piombo solforato, P. 
carbonato, Bario solfato, Calcio fluato, c Quarzo; 
a Badenweiber, nel Gran Ducato di Badcn(<7); 

dello Scisto argilloso, col Piombo solforato 
ec. ; a Mies , ed a Przibram in Boemia ; 

col Piombo carbonato cc. , nelle vicinanze di 
Zscliopau in Sassonia ; 

àdHuelgoet, Dipariim. del Finistère in Francia; 
del Talco granelloso , col Piombo croiuicato 
cc. ; a Zvvetnoi Rudnik , vicino Beresovski in 
Siberia ; 

del Porfido sienitico , col Piombo solforato ; 
ad Hof , non lungi da Schemniiz in Ungheria : 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacla, col Rame, R. solforalo, R. 
fosikto, R. ossidolalo, R.-ferro solforato, e Quarzo; 
a Rhci.nbreilenbach , nella Contea di Nassau ; 

col Piombo solforalo , Ferro idrato terroso , 
Calcio carbonato e C. lliiato laminosi ; a Wen- 
lockhead vicino i Lead hills in Iscozia : 
delle montagne stratoso , 
del Calcio carborudo compatto ; in liolfgrund 
a Freiburg nella Brisgovia. 

(a) Questa roccia quarzosa è probabile che apparloii- 
ga alle montagne antiche , giacché poggia sul (Vraiiito. 
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a. Il Piombo fosfato arsenifcro s’ incontra 
nelle Vene 


delle montagne primitive , 
dello Scisto micaceo, con l’ Argento-antimo- 
nio solforato, A. e Piombo sororali e Quarzo 
ferrueigno; nelle miniere di Gnade Goiies , di 
Neujahrs Massen , e di lohanngeorgenstadt nella 


Sassonia • • • 

del Gncùs , con il Quarzo ; a Ro«eres vmi- 

no Pont-Gibaud, Departement du Puy-de Do- 


me in Francia. 

5 jl Piombo solforato epigeno , accompa- 
gna il Piombo fosfato 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 

dello Scisto argilloso ; a Zscbopau nella Sas- 


sonia ; .... 

ad Huelgoet , vicino Poullaouen , dipartimen- 
to del Finisière, in Francia: 

delle montagne di transizione , 

della Grauwacha ; ai Lead hills nella Scozia. 

DODICESIMA SPECIE. 

Piombo moliddato («)• 

( Plomb molybdaté, H. ) ( Gelb Bleierz, W.) 


(a) Contiene 64, 4^ parti di Piombo ossidalo; 34,a5 
di Acido Bioliddico. Perdila i,33. 


IO 
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La sua disaoluiionc nell’ acido idrogeno-clo- 
rico diviene turchina col Zinco. 

Scmiduro ; poco acro ; splendente di. grasso ; 
più o meno traslucido. Giallo-di cera-ccdrino- 
rancio. Grigio-gialliccio. P. sp. 6,706. Sì trova 
In forme regolari. T. V II. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle fecce d’ un 
ottaedro a triangoli isosceli simili , ed uguali ; 

1. Lamelliforme ; a. Laminoso, e 
5 . Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Piombo moliddato c raro , e trovasi 
ne' Letti 

delle montagne primitive , 
dell' ylnfibolo sfoglioso , col Piombo carbo- 
nato ec. ; a liinowiiz , nella Slesia ; 

del Calcio carbojiato granelloso, e del Tal- 
co sfoglioso , col Rame ossidolato ferrifero ec. ; 
a Rczbanya in Ungheria; 

del Porfido sienitico , col Piombo solforato 
ec. ; a Saska nel Bannato ; 

nelle Vene 

delle Montagne primordiali , 
del Gnais , col Piombo carbonato carbonifero ; 
a Freudenstein nella Sassonia ; 

deir Anfìbolo sfoglioso, coll’ Epidosia a spil- 
leiti ; vicino la Cascade du Eaton , nelle Cha- 
lanches , département de P Isèrc , in Francia : • 
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delle montagne di transizione , 
della Grauwacia , col Piombo carbonaio car- 
bonifero ec. ; ai Lead bills nella Scozia: 
delle montagna stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto, col Piombo 
solforato cc. , a Blcibcrg nella Carìntia ; 
ad Annaberg nell’ Austria , ed 
a Zimapan nel Messico. 

TREDICESIMA SPECIE. 

Piombo solfato. 

( Plomb sulfaté, H. ) ( Bleivitriol , W. ) 
Hiduttibile alla fiamma della candela , dopo 
lo scoppiettio. Semiduro ; poco acro; traslucido; 
opaco ; splendore adamantino. Bianco-gialliccio. 
Grijgio-gialliccio-di cenere. Bruno gialliccio. P. 
sp. 6, 5oo. (a). Ritrovasi 
In forme regolari. T. VII. 

Clivaggio sestuplo. Quattro direzioni di la- 
mine parallele alle facce d’ un ottaedro rettan- 
golare, e due parallele alle diagonali della base 
comune delle due piramidi. 

1 . Massiccio. In masse porose. 

3. Sfoglioso. ( Bleiglass ). , 


(a) Contiene, secondo Klaproth , 71 parte di Piom-* 
bo ossidato; 24 , 8 di Acido solforico; a di Acqua; 1 
di Ferro ossidato, ed i, a sono siate di perdita. 


Relazioni geologiche . 

Il Piombo .solfato è rnio , c trovasi 
ile’ Letti 

(Ielle montagne di antica formazione , 
dello Scisto argilloso , col Fervo iilialo c’I 
Qnar/o ialino cavernoso; a l’arisli niouniain , 
ricll’ Isola vii AngFseà in Inghilterra: 
nelle P vne 




k di transizione , 

« dell^nÉrraincacia ; a Wciiloekhcad, nei Lead 


fella St: 


L-ozia. 


' Appendaci, 

I. Piombo Solfato carbonatifero {a). 

La sua soluzione uelF acido nitrico è accom- 
pagnata da pocliissima effervescenza, ed è incom- 
piuta. Grigio-turcliiniccio^vcrdiccio. P. sp. 6, 8. 
Relazioni geologiche. 

Trovasi nelle . ’ • 

a 

V vie 

delle montagne di passaggio , 

della Grauwacka , ai Lead hi Ila in iseozia. 

II. Piombo solfato-^carbonato ramifero (A). 


(a) Contiene 53 , i di Piombo solfato, e 47 , g di 
Piombo carbonato. 

(A) Contiene 55 , 8 di Piombo solfato, 3a , 8 di 
Piombo carbonato, cd 11 , 4 di Rame carbonato. 
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Tuteli ino-verdiccio. Solubile in parte con ef- 
fervescenza nell’acido nitrico; dante il colore 
azzurro all’Ammoniaca. P. sp. 6,4. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi nelle ■ f^ene 

delle montagne di passaggio, 

della Gruuvucka , ai Lead liills in iseozia. 

• QUATTORDICESIMA SPECIE. 

Piombo clorurato (a). 

Do] >0 de’ fumi bianchi al dardiiiaiuma , lascia 
un globetto di Piombo sul carbone ; Solubile 5 
perlaio o matto. Ibanco-Grigio-gialliccio. 

È 1. Piumoso, a. Congregato 3 . Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

Ksisle come fioritura bianca sulle Lave, ed 
in piccioli bitorzoli giallognoli quando è fuso, 
nel Vesuvio in Napoli. 

QUINDICESIM.V SPECIE. 

Piombo idro-alluminoso. (Plomb gomme) (^). 

Scoppietta al d^rdilìamma e diviene bianco 
con superficie aspra. Col vetro di sodio boricalo 
si vetrifica , e poi col Potassio nitrato si rido- . 

(a) Piombo muriate de’ signori Cuv. MonticcUi , c 
Covclli. Memoria Iella nella Reale Aecadomia in Napoli. 

(b) Simile alla Gomma arabica. Contiene 40,14 di 
Piombo ossidato j 37,00 di Allumina j (9,90 nli Acquaj 
0,20 di Acido solforico; 5 , So di Maugaucsc c di Ferro 
ossidalo; 0,60 di Sdcc. Beizclius. 
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ce. Semidiiro. Perlaio. Fraiiiira roncoidc malta. 
Giallo ; f^iallo-briiniccio. 

È congregato testaceo. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi nelle Vene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto argilloso; ad Iluelgoet nel Di- 
part. del Finistère in Francia. 

Usi. 

II Piombo serve ad estrarre PArgento dai mi- 
nerali per mezzo della fusione. Dalla coppella- 
zione del Piombo argen lifero si oiiicne l’ossido 
di Piombo, Litargirio, il quale tirasi a misura 
che si forma nella sujierficie del Piombo argen- 
tifero in fusione. Il residuo è PArgento, che 
mandasi allo Spartimento j)cr separarlo dall’Oro. 

Se ne fanno tubi per condurre le acque, e 
ridotto in lamine se ne cuoprono le case. 

Aggiungendo al Piombo un poco di Arsenico 
oss.'ato, od anche Arsenico solforalo, si rende 
allo ad esser convcrtito in grani ad uso di Cac- 
cia. Perciò al Piombo arsenifero si dà il calore 
che basta a mantenerlo liquido; si versa con 
cucchiaio in una padella di ferro cribrata, po- 
sta a grande altezza, acciò si. raffreddi pria di 
giugncrc a basso, ove le gocce di Piombo già 
solide ricevonsi in una vasca ripiena d’acqua, 
perchè il loro schiacciamento venga impedito. 
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Si asciuttano sopra una stufa i j'iani di Piom- 
1k), c si mettono pc;;- pn{,uii sopra una tavoletta 
triangolare coll’ apice tronco , levigatissima o 
guarnita lateralmente di un orlo poco rilevato. 

Inclinasi la tavola alquanto verso l’apice cli’è 
in avanti , scuotendola leggiermente perchè i 
pallini [>iù rotondi possan rotolare i primi in 
una cassa sottojwssa c separarsi in tal modo 
dagli altri mal conformati, clic restano, c che 
si rifondono. 

Passando i pallini successivamente per cri- 
velli di fili di ferro di dilTcrcntc calibro , si as- 
sortiscono, c poi si rivoltano per poco in un h.i- 
rilc di ferro fuso , con un poco <11 Grafite in 
polvere, a fine, di dar loro il colore grigio-di 
piombo nericcio. * 

Il vapore dell’aceto attacca il Piombo c forma 
la Cerussa per la pittura ad olio. 

Per riu.sc.ire con maggiore economia in tale 
operazione, mcttosi iiii jvoco di a<’Cio in un va- 
so cilindrico di terra. Si situano le lamine di 
l’iombo , tirate al laminatoio e. jiiegale , su de’ 
cavalletti di vlegno jKìsti all’ orifizio del vaso, 
ili modo clic le lamine pendenti non toccliino 
nel fondo del vaso 1’ aceto. 

Si cuoprc colle comniessure lutate il vaso., c 
.si seppellisce nel fune di cavallo , o se gli dà 
uii caler convenevole in una stanza per mezzo 
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d’una stufa. Dopo quindici o venti giorni, si 
ritirano le laininc di Piombo acetato; si triturano 
nell’acqua in una madia ‘con cilindro di legno, 
passando il tutto jter isiaccio, acciò i granelli di 
piombo non acetato si separino per esser fusi' 
di nuovo , c convcrtiti in lamine. Dopo la de— 
caniazionc , la Cerussa spremuta nelle forme si 
fa seccare all’ ombra. / 

llavvi cbi situa in una gran camera delle te- 
nui lamine di Piombo sulle cannucce , che ser- 
vono di cavalletti, o sulle sottili corde ripiene 
prima di bitume, e sul snolo sopra uno strato di 
fime di cavallo mette de’ piccioli vasi' di terra 
coll’ aceto. Il calore del fime fa svaporare 1’ a- 
ccto , c dopo qualche tempo si entra nella ca- 
mera per aggiugnerne dell’ altro nel caso che 
P o.ssidazione delle lamine non fosse compiuta. 

Vi è cbi vi aggiunge ])cr frode il Calcio carbo- 
nato grafico, ed altri il Dario solfato; ma se si tol- 
lera fino ad una data dose il primo, non si soffre 
però il secondo^ a meno che non vi sia il consenso 
de’ compratori.' Per le spczierie poi l’ acetato di 
Piomlto fa uopo che non sia affatto alterato. 

Ossidato il Piombo a gradi differenti , si ot- 
tiene il color giallo, il quale poi passa al ros- 
■so-scarlatto ; il primo è il Massicot, c ’l secon- 
do è il Minio , de’ quali si fa tanto uso nella 
pittura ad olio.. 
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Pel pi imo colore jÌ agita -con barra di ferro 
il Pioiiilw fuso fino a die divenga giallo; si ma- 
cina quiiuli in un mulino, del quale le macine 
girino nclTacqua dentro di un tino: apresi una 
chiave , onde sgorghi il Massicot attenuato e dc- 
posili nel fondo d’uu vaso, il quale dopo decan- 
tata l’acqua soprannolanle , alla fine si fa seccare. 

Il Massicot ad un fuoco di riverbero lungo . 
tempo sostenuto passa dal giallo al rosso-scarlatto, 
ed allora è già convertito in Mii;iio. 

Il Minio fuso col Sòdio muriato in un cro- 
giuolo diviene giallo-cedrino , ancora molto sti- 
malo dai pittori. In questa operazione il Piom- 
bo trovasi unito all’acido muriatico, e '1 Sodio 
resta libero, che si raccoglie svaporando l’ac- 
qua impiegala per macinar questo colore nel 
mulino, come abbiam detto del ■ Massicot, 

Il Minio fuso inoltre col vetro ordinario forma 
il vetro ad uso di lenti per i tclescopj acromatici. 

La Cerussa macinala sottilmente con un quar- 
to di terra selciosa , o di quarzo polverizzato , 
che vale lo stesso, cd aggiugnendo poc’ acqua 
al mescuglio , perchè non sia troppo liquido , 
serve ad immergervi i vasi di maiolica, che ri- 
tirali e seccati , si espongono di bel nuovo al 
fuoco , acciò la di loro superficie si fonda e ve- 
trifichi ; nella quale operazione consiste il dar 
la coperta , o vernice. 
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La Chirurgia fa uso delle preparazioni di Piom- 
l>o, eslcrnamentc però, come astringenti e sec- 
cative ; ma la medicina ne vieta 1’ uso interno, 
perchè velenose. 

Per la proprietà che gli ossidi* di questo me- 
tallo hanno di essere sciolti dagli acidi vegeta- 
li , i quali dopo divengono dolci , gl’ infami vi- 
naj e mercatanti di vino sono giunti. a mesco- 
largli co’ vini acidi per raddolcirgli; ma la 
chimica ha de’ mezzi assai semplici per (sco- 
prire le loro frodi (a). 

GENERE OTTAVO. 

Rame. 

Jja sua dissoluzione nell’ acido nitrico lascia 
il Rame sul Ferro (i) , ed è colorala in az- 
zurro dall^ ammoniaca (e). • 

(а) La .soluzione acquosa d’ idrogeno solforato pro- 
duce un precipitato nero nelle dissoluzioni di Vioinbo. 

Nel caso in cui il vino sia rosso, allora il residuo 
della sua evaporazione in vaso di vetro, bruciato in una 
padella nel forno di coppella, si scioglie lu-H’acido ni- 
trico , e si precipita coll’ idrogeno solforato in nero. 

(б) Se il minerale contiene arsenico , bisogna prima 
di scioglierlo esporlo all’ azione del dardifiainma per- 
che si volatilizzi. 

(e) L’ammoniaca prcripitcrà in verde pallido iur- 
chiniecio la dissoluzione del minerale di rame , se con- 
tiene arsenico. 
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PRIMA SPECIE. 

Rame. 

(Cuivrc naiif, H. ) (Gediegen Kupfer, W. ) 
Scmiduro; duttile; rosso-gialliccio con isplen- 
dore metallico, sullucido (rosso di rame); se- 
gnatura splendentissima. P. sp. 8,584* Si trova 
In forme regolari. T. VII. 

Cubico, ed in altre forme che dal cubo de- 
rivano, senza clivaggio apparente. 

/. Dendroide; 5, Muscoide ; 

a. Laminiforme ; 6 . Botriode ; 

3. Lamelliforme; Ramoso; e 

4 . Filiforme; 8 . Massiccio; 

• Relazioni geologiche. 

Il Rame si trova 

ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo , con il Rame-ferro solfo- 
ralo arsenifero, R. ossidolato. Ferro solforato, F. 
carbonato , e Quarzo; a Schmolnitz in Ungheria; 

fra ’l Calcio carbonato granelloso, e lo- Sci- 
sto argilloso, col Rame solforato, e’I R. idro- 
carbonato compatto , nella miniera di Gumi- 
schewskoi, negli Ural: 

negli Strati 

delle montagne di passaggio , 
della Grauwacha , col Rame-ferro solforalo 
arsenifero; ad Herrengrund nelle vicinanze di 
Ncushol in Ungheria: 
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delle muntaffne stratose caleifere , 
iUdlo Scisto Marito-biluminoso , col Rame— 
ferro solforalo j a Roiiciulorf nella Turingia: 
Disseminato 
nelle rocce antiche , 

nel Gnais ; alle Drei Weibern a Maricnberg , 
e nel ISieJerbobrilscb , in Sassonia; 

nel hitocloro ; ad Adclfors nello Sinoland , 
in Isvezia ; 

nel Serpentino; a (jidiaidsrud Seburf, nella 
TSorvegia ; 

nelle rocce stratosc indipendenti , 
nell’ ylmiddaloide a base di f’^acta , col Me- 
scti j)o; a Nplsoe nell’Isola Ferree in Islanda; 

colla Frenile fibro-radiata; ad Obersicia ; nel 
Palaiinaio-: 

nelle rocce stratose carbonifere , 
nella Pietra subbionosa argillo-calcarifera; 
nello Schindlcr, a Scbnecbcrg nella Sassonia: 
nelle Vene 

delle montagne primordiali , 
del Granito , con il Rame-ferro solforalo, R. 
arseniato, R. arsenicato, R. e Ferro solforali. 
Quarzo ialino cc. ; a Carraracb, ed a Rcdrulh 
nella Coinovaglia in Ingliilieria; 

del Gnais, col Cobalto iper-arsenicalc ; nel 
Silbcrmiililstollen , vicino Anuaberg nella Sas- 
sonia ; 
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nella nlinioia ili Leopold, al Kiiiiif,'criLal nel 
Fih'slouiior" in Isvcvia ; 

a Konl.oiiscln'vskol-Kanunm , nel Governo di 
Permie neyli Ural ; 

a Silleiord nella ^>or\ogia ; 
dallo Scinto micaceo , a Johanngeorgensladt 
nella iSassonia ; 

a Maldenbcek nella Scrvia ; 
a Dognaizka nel Bannaio; 
dello Scisto argilloso , col Calcio .solfato la- 
minoso ; nel Erennlhalc , vicino Miililbacli , nel 
Pac.se di Salzburg; 

del Calcio carbonato grano-lamelloao ; 
nella miniera di Turynski in Siberia; 
del Talco magro periato sfoglioso , ( Scisto 
cloritico); a Kogel nel Tirolo 

del Serpentino, co\Ta\co mallo c grasso, seb- 
bene in picciolissima quantilà; nel Capo Lizard, 
nella Cornovaglia ; , 

del Porfido sienitico , col Rame ossidalo, e 
Ferro idealo terróso ; nella miniera di Maria 
Taferl a Moldava nel Bannaio: 
delle montagne di passaggio, 
della Grauwacka , col Rame fosfato ec. , a 
Firnberg , vicino Rheinbreitcnbach (Contea di 
Nassau ) , nel Circolo del Reno ; 

con il Ferro idrato c diversi minerali di Ra- 
me ; nel Keisersteinmchl , vicino Altenkire.hcn, 
nel Circolo suddetto. 
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dello Scisto argilloso , col Piombo carbonato 
ec. ; ad Ems , prc«so Linncbach , ' ed a Sicgcn 
nella contea di Nassau : 

delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto di prima for- 
mazione , 

dello Scisto Marno bituminoso , e 
della Pietra sabbionosa di prima formazio- 
ne , con i diversi minerali di- Rame e di Cobal- 
to ec. ; a Saalfcld nella Turingia : 

con il Rame ossidolato ; poco lontano da Ka- 
tharincnburg nel Governo di Permie negli Ural; 

con il Rame ossidolato ; ad Olpe non lungi 
d’ Arensberg nel Circolo del Reno : 
ne* Banchi 

de* terreni d* alluvione , 
stille sponde del fiume Rame, poco lungi dal- 
la sua imboccatura nella Baia di Hudson , nel- 
P America Settentrionale ; 

nel Canadk in grossi pezzi nella superficie 
della tetra \ 

in un torrente vicino Cachoerie nel Brasile ; 
in pezzi rotolati a Mednoi-Ostrow nella co- 
sta orientale del KamtschaUta , ed 
■ air imboccatura del fiume Boschaia, nelle Iso- 
le Kurili. 


\ 


Digitizec : 


139 


SBCONDA SPECIK. 

Rame seleniurato. 

Al dardifiamnia manda odore di ramolaccio (a). 

Bianco d’ Argento ; duttile. 

1 . Dendroide. 

2. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi disseminato nel Calcio carbonaio la- 
minoso , nella miniera di Rame a Scrickerum , 
nello Smoland iu Isvezia. 

TERZA SPECIE. 

Rame solforato. 

( Cuivre sulfurc, H. ) ( Kupferglas, W. ) 

Seiiiiduro; Trattabile; grigio di piombo nero- 
turchiniccio; rasura più splendente. P. sp. da 
4,129 fino a 5,452. {li). Trovasi 

Laminoso ed in forme regolari. T. Vili. 

Clivaggio quadruplo. Tre direzioni di lamine 
parallele alle facce del prisma esaedro regolare, 
ed una parallela alle basi. 

1. Compatto, 2. Pseudomorfico , 

a. lanùniforme , e a. spiciforme , e 

b. massiccio. b. legnoide. 


(a) Rafano rusticano , Cochlearia armoracia. Linn. 
( 4 ) Contiene 78,5 parli di Rame; 18 , 5 di Solfo; a, 35 
di Ferro , con una perdita di i, 65 . 
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Ralazioni geologiche. 

Il Rame solforato s incontra 
ne’ Inetti 

delle montagne di antica origine , 
ira ’l Calcio carbonato granelloso , c 
lo Scisto argilloso, con il Rame; nella mi- 
niera di Gnmischcwskoi negli Ural ; 

deir yfnfibolb sfoglioso , con 1’ Argento , A. 
solforato, A.-antimonio solforato, Rame, R. -fer- 
ro solforato , R. ossidolalo ferrifero , R. ossidulo- 
solforato, R. idro-carbonato, R. carbonato, e Gra- 
nato trapezoidale; a Rndelstadt , ed 

a Jiinowitz , ne’ Risengebirge in Islesia ; 
del Calcio carbonato granelloso , col Piombo 
solforalo ; nella miniera di Simon et Juda , a 
Dognatzka nel Pannato: 

negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Grauwacka , e 
lo Scisto argilloso , col Rame-ferro solfora- 
to arscnifero , R. carbonato, R. idro-carbonato. 
Cobalto iper-arscnicale , Mercurio , M. ed An- 
timonio solforati; a Lcogang nel Paese di Salzburg; 
delle montagne stratose calcifere , 
della Pietra sabbionosa di prima formazio- 
ne , ove esiste massiccio e legnoide , col Rame 
carbonato terroso , R. idro carbonato , ed anche 
col Zoo-litantrace; a Jugovskoi negli Ural; 
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con il Ferro ìdrnio, e ’l Piombo solforato; a 
Kanisdorf nella Sassonia; 
a liolleridorf nella Turingia; 
nello Scisto marna-bituminoso, col Rame-fer- 
ro solforato; ad Eisleben nel Mansfeld; 
delle montagne carbonifere, 
dell’ Argilla sfogliosa , in forma di spiche, 
conosciute sotto al nome di Korngraupen , di 
Franhenberger Kornahren , di Stemgraupen 
ec. , con il Rame idro-carbonato compatto ; a 
Frankenberg nell’ Assia: 

nelle Vene 

delle montagne primordiali; 
del Granito , col Rame ec. ; a Carrarac , ed 
a Redrutli, nel Corowall in Inghilterra; 

del Gnaia , col Rame ec. ; nella miniera di 
Leopold, al Kinzigerthal nel Fiirstenberg inisvevia; 
a Catbarinaberg in Boemia; 
a Freiberg , e Marieuberg in Sassonia ; 
dello Sciato argilloso , col Calcio fluato lamino- 
so, Talco inatto grasso, Quarzo ed Argilla; nella 
miniera di Lazarus; a Maricnberg nella Sassonia ; 

dello Sciato micaceo , col Rame ec. ; a Do- 
gnalzka nel Bannato; 

del Talco sfoglioso, col Quarzo ialino; a Blan- 
sko, nel Brienner Krcis , in Moravia: 
delle montagne di transizione , 
della Grauu’aclu , con il Rame ossidato , R. 

Il * * 
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idrato ; a Dillcnburg ( Contea di Nassau ) , e 
nel Kciscrstcinmehl, vicino Altenkirclien, nel 
Circolo del Reno; 

' dalla Grauwacka , e ^ 

dello Scisto argilloso; nella miniera detta So- 
phic-Zcclie vicino Schnepperkauten , non lun- 
gi da Siegen nella Contea di Nassau • 

delle montagne stratose calcarifere , che di- 
scendendo attraversano 

il Calcio carbonato compatto; 
lo Scisto Marno bituminoso ; 
la Pietra sabbionosa , col Rame carbonato , 
R. idrato ferrugigno , Ferro idrato terroso ; a 
Bottcndorf , cd a Saalfcld nella Turingia , e 
lo Scisto Marno bituminoso, con il Cobalto 
iper-arscnicale , C. arsenicato , C. ossidato, c C. 
ossidato ferrifero, Niccolo arsenicale! N.. arseni- 
cato, Rame-ferro solforalo, R.-f. solf. arsenifero , 
Arsenico-ferro solforato, Bismuto, Bario solfato 
laminoso e Quarzo; a Reichersdorf nell’ Assia. 

QUARTA SPiJCIE. 

Rame-ferro solforato. 

( Cuivre pyriteux , H. ) ( Kupferkios , \\ . ) 
Semidiiro ; acro. Giallo-di ottone, o tenden- 
te al giallo di oro ; spesso iridato al di fuori. 
P, sp. 4,5 i 5 (fl). Si trova 

(a) GuetiiVfiiu vi ha Irovatu di Rame io, u; di i' iT-» 
ro 3a,3; di Solfo Sy , e vi è stata una perdita di o,5- 


Digilized by Coogic 


i63 


In forme regolari. T. Vili. 

Tetraedro regolare , cd in altre forme , che 
ne derivano senza clivaggio apparente; 

1 . Congregato. 3. Massiccio , e 

a. Bitorzoluto. 4- specchio. 

Appendici. ^ . 

I. Rame-ferro solforato arsenifero. T. Vili. 

( Cuivre gris arsenifère, H. ) ( Fahlerz, VV. ) 

Grigio-di acciaio. Infusibile alla fianimn di uni) 
candela; ma volatile in parte in fumo bianco con 
odor di aglio. 

Le forme dipendono dal tetraedro regolare, come 
quelle del Rame-ferro solforato; ma più variate. 

II. Rame-ferro solforato antimtfhifero.T.. VUL 

( Cuivre gris antimonilère , 11.) (Graugùltig- 

erz , W. ) 

Grigio-d’ acciaio-nericcio. Nero-di ferro. Fu- 
sibile alla fiamma di una candela , c volatile in 
parte in fumo bianco. 

. III. Rame-ferro solforato piombifero. 

Infusibile alla fiamma della candela , ma al- 
la' lunga manda qualche odore di solfo. Simile 
all’ antecedente in riguardo alle forme. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il 'soZ/òrato è abbondaniissiino 

nel Globo ; esiste 

in Letti 

nelle montagne antiche , 
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nel Gnai» , a Muchcnberg al disopra di Gran- 
pen in Boemia. 

nello Sciato miceneo , col Piombo solforato ec. 
nella miniera di Friedrich a Merrberg , 
nella miniera di Maria Anna a Querbach , e 
nel Kupferberg , in 'Islesia ; 
fra ’l Calcio carbonato granelloso e ’l 
Porfido aienitico , col Piombo solforato ; a 
Saska , e ad Orawicza , 
nel Calcio carbonato granelloso , col Piom- 
bo solforato ec. , nella miniera di Simon et In- 
da a Dognatzka , 

col Calcio carbonato laminoso turchiniccio , 
Granato verde-gialliccio , e Selce calcare ( Ta- 
felspath ) ; nel Kornudilfaer Gebirge ad Orawic- 
za , nel Bannato ; 

nello Sciato argilloao ; a Bailly-Marlagh, nel- 
la Contea di Wiklo in Irlanda ; 

nell’ Isola d’ Anglcsea in Inghilterra ; 
a Schmolnitz in Ungheria, 
nelV Anfibolo lamelloao (subordinato al Gnais) 
col Ferro solforato, F. ossidolato, F. idrato, F. 
sussolforato. Rame arsenicato ferrifero terroso, e 
resinoide. Arsenico-ferro solforato. Granato, ed 
Antibolo lamelloso; nel ' Kupferhiigel , vicino al 
Kupferberg, non lungi da Presnitz, in Boemia; 

neW Anfibolo afoglioao noi Kupferberg in 
Islesia ; 
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nelle montagne di transizione , 
fra lo Scisto argilloso e la Grauwacta, col 
■ Piombo solforato; a Leogang nel paese di Salzburg: 
negli Strati 

dello montagne carbonifere , 
dello Scisto-marmo bituminoso ; ad Aderberg 
vicino Erdeborn , e 

dello Scisto sabbionoso ; a Sangerhausen, nel 
Mansfeld : 

in Ammassi 

nelle montagne di transizione , 
nello Scisto argilloso , c(d Piombo «dforato; 
a Rammeisberg , nel Harz : 

Disseminato 

nelle montagne antiche , 
nel Granito in una miniera vicino al fiume 
Suswa in Siberia; 

nel Gnais ; a Nordenfields in Danimarca ; 
nello Scisto micaceo ; a Mefiersdorf nella 
Lusazia ; 

col Cobalto arsenicale , e Granato ; a Quer— • 
bacb nella Slesia ; 

nello Scisto argilloso ; a Segen Gottes am 
Knock , vicino Scbnecberg nella Sassonia : 
nelle Vene 
delle montagne primitive , 
del Granito , col Rame ossidato , R. idrato, 

R. idro-carbonato, Quarzo, e Bario solfato ; nel 



Kupfcrbank am Grur.cn Scc, iic’ Carpati ; 

col Ferro sol l’orato, Ramo ossidolato ferrifero com- 
patto e R. idro-carboiKito-; ad Herrcnsegen nel 
Kinzlgcrllial ( Fiirslcnhcrg ) , in Isvcvia ; 

bitorzoluto col Rame ce. ; a Carrarac, Redruth , 
e Dolcoat, nella, Coruovaglia in Inghilterra; 

del jreisstein-, eoi Rame-ferro solforalo arsc- 
nifero ; nella miniera di Bald Gliick , vicino 
Grumbaeli nella Sassonia; 

elei Gnais, eoi Ferro e Piombo solforali, Quar- 
zo , Galcio fittalo , e Bario solfalo bacillare; nel- 
la miniera di Lorenz Gcgenlrum , e di Hira- 
melsfurst , 

col Rame-ferro solforalo arsenifero ; a Króne, 
vicino Frciberg in Sassonia ; 

col Piombo solforalo bismnio-argcntifcro ce., 
nello Schapbachtbale a Schwarzwald nella Svevia; 
col Granato; nella valle d’ Aosta, in Piemonte: 
del Gnais , che passa allo Scisto argilloso, 
col Rame solforato; a Kaiharinabcrg in Bpemia ; 
dello Scisto micaceo , col Rame-ferro solfo- 
rato arsenifero, R. idrato eR. idro' carbonaio; a 
Biber nel Hanau ; 

ad Heidelberg nella Lusazia; 
a Fres.sinet, vicino Villeforie, diparlim. della 
Lozère in Francia ; 

dello Scisto argilloso , collo Stagno solforalo 
ramifero ; a Weal-Rock , vicino S. Agnes nel- 
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ia Ojrnova^^lia in Ingliiitcrra ; 
a Bronlcitcn , vicino Salzburg ; 
col Ramc-rferro solforato aniimonifero , Ferro 
subossidaio, c Zinco solforalo ; nello Stadi Berg, 
vicino Kaibarinaberg in Boemia ; 

col Quarzo; nella miniera di Briccius , al Pohl- 
b^rg vicino Annabcrg in Sassonia ; 

dell’ Anfibolù sfoglioso, con l’Argento orife- 
ro cc. ; a Kongsberg in Norvegia; 

del Porfido , a base di Fclstain , col Ferro 
carbonato; a Krcmuilz nell’ Ungheria ; 

del Porfido sienitico , col Piombo sol Pirato 
cc. ; a Packcrslollcn , ed altrove , vicino Sclicm- 
niiz in Ungheria : 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , col Baine fosfato , R. Idrato 
R. ossidolalo , Quarzo cc. ; a Firnbcrg vicino 
Rhcinbreitcnbach , nella Contea di Nassau ; 

col Rame- ferro solforato arsenifero ; nella mi- 
niera di Dorothea , vicino Clausthal nel Harz ; 

dello Scisto argilloso , con il Piombo carbo- 
nato cc. ; ad Embs vicino Linncbach , nella con- 
tea di Nassau ; 

col Piombo solforalo cc. a Laulenthal nel Harz; 
delle montagne stratose calearifere , 
della Pietra sabbionosa , a Mainland-Sand- 
loclge., una delle Isole di Shetland , in iseozia; 
dello Scisto-ma mo bituminoso con il Rame 
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solioralo cc. ; a RcichclsJorf nell’ Assia: 
nelle montngne stratose indipendenti , 
della Fonolite porjiroide (K lingslein Porphy r), . 
col Quarto ialino, c’I Calcio carbonato lami- 
noso ; a Gcorgcnlhal nella Boemia. 

a. Il Rame ferro solforato arse nife ro , in- 
contrasi 

ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo ; Oreogn. p. aa6. 
dello Scisto argilloso , col Rame-ferro solfo- 
rato ; a Parish uiouiitain , nell’isola d’ Ànglesea 
in Ingbillcrra ; 

del Calcio carbonato grano-lamelloso ; nella 
miniera di Stephani ad Offenbanya nella Tran- 
silvania ; 

del Talco sfoglioso , col Mercurio ec. ; a Nie- 
derslnua in Ungheria ; 

del Porfido «er«7/fo, col Rame-ferro solfora- 
to , e Granato ; nella miniera di Johann Nepo- 
nuici , uc’ Megdaner Gebirge , vicino Orawicza 
nel Pannato : 

delle montagne di transizione , 
della Grauwucha, col Rame, Magnesia solfata 
cobaltifera congregala , Quarzo ec. : ad Hcrrcn- 
grund, nelle vicinanze di Ncusohl in Ungheria; 

tra la Granwacha, e lo Scisto argilloso col 
Rame-ferro solforalo ec. ; a Lcogang nel Sali— 
sburghese : 
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nelle f^ene 

delle monU^ne primordiali , 
del Granito ; a Gcmseck nel Pinzgau ( Pae- 
se di Salzburg ) ; 

vicino Schandau nel Meisner Kreis, in Sassonia; 
col Rame-ferro solforato ; a Redruth , ed al- 
trove nella G>rnovaglia in Inghilterra ; 

del If^eisstein, col Rame-feiTo solforato ; nel- 
la miniera di £ald Gluck vicino Grumbach , 
nella Sassonia , 

del Gnais, col Piombo solforato ; ec. ; ad Hoch- 
berg nel Gran Ducato di Baden ; 

nelle miniere di lungebohe Birke, di Kroner , 
ed in quella di Lorenz Gegentrum, vicino Frei- 
berg in Sassonia , 

dello Scisto micaceo , coi Piombo solforato , 
e Ferro carbonato; a Termignon, in Savoia; 

dello Scisto argilloso, col Cobalto-arsenico sol- 
forato ; nel Kugel fra Iglò c Dobschau ; 

col Rame-ferro solforato, ed Arsenico-ferro 
solforato ; a Golnitz , e 

col Mercurio solforato, a Slowinka, in Ungheria; 
col Rame carbonato , R. idrato , R. arsenica- 
to ferrifero , Ferro carbonato , Bario solfato ; a 
Grosskamsdorf in Sassonia ; 

del Talco sfoglioso, col Calcio e Rame car- 
bonati , R.-ferro solforato e Quarzo ; . al Thier- 
berg nel Tirolo ; 
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del Litocloro sjbglioso , col Ilame-felro sol- 
forato , Calcio fluato , e Bario solfato lamino:>i ; < 
a Gcrsdorf nella Sassonia ; 

del Porfido sienitico , col Tellurio oro-ar- 
gentifero , Ferro e Zincct solforati, Oro, c Pie- 
tra salibionosa ; ad Offenbanya , 

col Rame-ferro solforato ; a Csertes , c 
col Manganese carbonato quarzifero. Rame-ferro 
solforato antiraonifero , Zinco e Ferro solforati, 
Calcidonio cc. ; a Kapnick , nella Transilvania. 

■ della Sienite , col Zinco , Ferro e Piombo 
solforali. Calcio carbonato ferro-manganesi fero e 
Manganese carbonato; nella miniera di G lite Got- 
tes a Sebarfenberg, nel Meissner Krcis, in Sassonia: 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , col Tellurio piombo-ori- 
fero ec. ; a Nagyag , 

col Piombo solforalo ec. ; a Clausthal nel Harz; 
col Piómbo e Ferro solforati, e Quarzo; nel- 
la miniera di' 'Aurora ad Oberrosbacli , vicino 
Dillenburg , ( Contea di Jiassau ; ) 

della Grauwacka , c dello Scisto argilloso, 
col Ferro carbonato. Piombo solforato, Bario sol- 
falo laminosi , e Quarzo ialino, nella miniera di 
Zilla , vicino Clausthal nel Harz ; 
dello Scisto u7;^7/oso , col Piombo carbonato ec. 
ad Embs, vicino Linuebacb, Contea di Nassau; 
delle montagne stralosc calcarifere , 
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dello Scisto marno-bituminoso, col Rame-sol- 
forato cc. ; a Reichclsdorf nell’ Assia; 

del Calcio carbonato , col Rame idrato , R. 
ossidato , R. idro-carbonato , R. carbonato , R. 
ossidolato ferrifero terroso; a Falkenstein vicino 
Schwatr. nel Tirolo ; 

a Mcdiiana-Gora ; nella Galliràa ; 
delle montagne atratose carbonifere , 
della Pietra sabbionosa , col Mercurio ec.; 
ad Obormoscbel , ilei Pnlatinato." 

3. /? Rame-ferro aolforato antìmonifero è 
stato trovato 

in Letti 

nelle montagne primitive , • 

nello Scisto argilloso , col Rame-ferro solfo- 
rato , Ferro carbonato , e Quarzo ; a Poratsch 
in Ungheria : 

in Amassi , ed in Argnoni 
nelle montagne atratose calcarifère , ' 
nel Quarzo grossiere subordinato al Calcio 
carbonato compatto di prima formazione-^ secon- 
do Humboldt ; al Cerro de Gualgayac, nella mi- 
niera detta el Purgatorio, nel Perù: 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Granito , con l’ Argento antimoniale cc. 
nella miniera di S. VVenzcl, vicino Wolfàch in' 
Isvcvia ; • • 
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del Gnais, con l’Argenlo, A.-aiuimonlo sol- 
foralo rosso, A. e Zinco solforali, Calcio carbo- 
naio ferro-mangancsifero e Qaario ialino ; a S- 
Marie aux mines , départenaent du Haut Rhin, 
in Francia ; 

del Porfido aienitico , col Rame-ferro solfo- 
ralo arsenifero cc. ; a Kapnick in Ungheria ; 

' con F Anlimonio solforalo a spillelli, Argen- 
to-antimonio solforalo ferrifero, Rame-ferro sol- 
foralo; Zinco e Ferro solforati, Oro, Quarzo 
ec. ; a Kremniu in Ungheria : 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacia , e dello Sciato argilloaoy 
col Rame-ferro solforato arsenifero cc; a Zilla 
vicino Claustahl nel Harz. 

QUINTA SPECIE. 

Rame-araenico-ferro solforato. 

( Tennantiie ) (a). 

Semiduro ; acro. Grigio-di piombo-nericcio ; 
polvere higio-rossiccia. P, sp. 4 > Trovasi 
In forme regolari T. XL. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce del- 
1’ ottaedro regolare. 


(a) In onore del celebre Chimico di tal nome. Con- 
tiene 45 , 3 a di Rame ; 11, 84 di Arsenico ; g , 36 di 
Ferro ; 38 , di Solfo , e 5 di Selce. 
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Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Incontrasi nelle 

F"ene 

delle montagne antiche , 
del Granito , col JRime-ferro solforato bo- 
trioide; nelle minieredi Tincroft, di Huel Vir- 
gin . . . nel Cornwall in Inghilterra. 

SESTA SPECIE. 

Rame ossidalo— solforato (a). 

( Cuivre pyriieui he'patique , H. ) 

( Bunt Kupfererz , W. ) 

Poco trattabile. Fra ’l rosso-di rame e ’l bru- 
no di tombacco , divenente violetto all’ atmo- 
sfera. Trovasi 
Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Rame ossidulo-solforato , accompagna gli 
altri minerali di Rame 

ne^ Letti 

delle montagne primitive , 
del Talco sfoglioso ^ coll’Anfibolo fibroso, 
Granato olivastro , Calcio carbonato , e Quarzo; 
a Rezbanya in Ungheria ; 

delV Anjibolo sfoglioso , col Rame solforato 
ec. ; a Rudelstad in Islesia ; 

(a) In loo parti ve ne sono 69, 5 diBame; 7, 5 di 
Ferro ; 19 di Solfo, e 4 di Ossigeno , Klaproth. 
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del Calcio caròonato granelloso , col Piopi- 
bo solforato ec. ; nella miniera di Simon ei'Ju- 
da , a Dognatzka nel Bannato : 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Grauwacka , e lo Scisto argilloso , 
col Rame solforalo, a Leogaiig nel Salisburghese: 
dello montagne stratose calcifere , * . 

dello Scisto Marno-bituminOso , con il Ra- 
me solforato ; ad Eisicbcn, a Saalfcld ^ ed a 
Sangerhausen , nel Mansfcld ; 
a Bottendorf, nella Turingia : 
nelle Vene 

delle montagne primordiali ; 
del Granito , col Rame solforalo ; nel Corn- 
wall in Inghilterra ; 

del Gnais, col Rame solforato ec. ; nello Drci 
Weibern , vicino Marienherg in Sassonia ; 

col Rame solforato ec. , a Galliarinaberg nel- 
la Boemia ; 

del Talco clorite sfoglioso , col Calcio car- 
bonato; a Friedrichsminde , nella Norvegia; 

dello Scisto argilloso , col Rame solforato ec.; 
nella miniera di Lazarus a Marienherg in Sas- 
sonia ; 

dello Scisto micaceo, eoi Quarzo; a Sebwa^ 
pawari nella. Lapponia Svedese : 
delle montagne di transizione , 
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dalla Grauwacka , nelle miniere di Claus- 
ihal , e di Zellerfeld , nel Harz ; 

dello Scisto argilloso, col Piombo solforato 
ec. ; a Lauicnthal, e 

col Rame ferro idro-arsenicato terroso, R.-fcrro 
solforato , R.-ferro solforato arsenifero , R. ossi- 
dolato ferrifero, R. carbonato, R.-idro carbonato. 
Calcio Aliato, C. carbonato ; al Lauterberg nel Harz. 

SETTIMA SPECIE. 

Rame ossidolato (a). 

( Cuivre oxydulé , H. ) ( Rothkupfererz , W. ) 

Toccato coll’ acido idrogeno-clorico diviene 
bianco, che poi col tempo passa al verdiccio. È 
A. Metalloide. 

Poco trattabile; fra ’l grigio-di piombo e ’l 
rosso-di cocciniglia; rasura rosso-bruniccia, (ros- 
so di mattone). Incontrasi 

Laminoso , ed in forme regolari. T. IX. 

Clivaggio quadruplo parallelamente alle fàcce 
delP ottaedro regolare. 

1. Granelloso , e a. Compatto. 

B. Rosso. 

Con isplendore di seta , o adamantino. Rosso 
di carminio, ed è 


(a) Contiene^di Rame 88,5; di Ossigeno ii,5; Che- 
nevix. 

Rame 91 ; Ossigeno 9 ; Klaprolh. 
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Capillare. 

Appendici. 

I. Rame ossidolato ferrijero. (a). 

( Cuivre oxydule lerieux, II.) (Zicgeli-TZ, W.) 

Giallo. Ros.so-di giacinlo. Rruno-rossiccio , o 
di color mezzano fra l’uno e l’ altro. E»i»tc 

1. Terroso. (Erdiges Zirgclerz , W.) Friabile; 
poco sporcante. 

2. Compatto. ( Verbarictcs Ziegclerz , W. ) 
Scniidu ro. 

11 . Rame ossidolato arsenifero. (Cuivre oxy- 
dulé arscnilère, II.) 

E il Rame ossidolato dante de’ fumi arsenicali 
sul carbone coll’azione del dardiUamma. 

IH. Rame idro carbonato-epigeno. È il Ra- 
me ossidolato, che nel divenire idro-carbonato, 
ha ritenuto la sua forma ottaedra regolare, ed 
anche ottaedra smarginata alle volte. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Rame ossidolato metalloide , s’incontra 
collo altre specie dello stesso genere 
ne’ Letti 


(a) Quando il Rcrro è in grande quantità, il caral- 
icic indicalo coll’ acido idrogenoclorico non ha luogo •, 
ma il carattere generico , c ’l precipitalo turchino dal- 
lo dis^oluziuui acido coll* amuioniuca pru^siala , indiche- 
Villino il Kainc ed il Vetro. 
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delle montagne di antica orìgine , 
del Calcio carbonato ' grano-lameiloso , ov’ è 
ora jaminoso od ora compatto, nella miniera di 
iMaria Anna , nel Fiorimuudiyebirfje , a ìlolda- 
wa nel Eannaio ; 

dell’ Anfiholo sfoglioso, compatto col Rame 
solforalo cc. ; a lludolsiadt in'Islcsia; 
del Quarzo subordinato allo 
Scisto argilloso j col Ramo-ferro solforato , R. 
carbonato, R. idiOrcaiLonalo R. idrato quarzifero 
Piomlxj c Ferro soiforali, F. sussolforalo, Arse- 
nico-ferro solforalo, Cobalto ipcr-arscuicale , C. 
arsenico solforalo; a'Dopscliau In Ungheria; 
negli Strati 

delle montagne calcarifere , 
d: II’ Argilla sfoglicsa , col Rame solforalo a 
spirile cc. ; a Fraukenberg nell’ Assia : 
Disseminato 

nelle montagne slratose indipendenti , , 
nella Kacha amiddaloide , laminoso colla 
Slilbiie a Nolsbc. nell’ Isola Fcrroe : 
nelle V cne 

della montagne antiche , 
ilei Granito , ove suol esser laminoso, e di 
rado compatto, eoi Rame cc. ; nelle minicix; di 
Carraracli, W beai Virgin, Rcdruih, Roldori cc. 
nel Cornwall in Inghilterra; 

del Gnais, laminoso col Rame, R.-fetro sol- 
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foralo or. ; nella ininicra di Lorena Gcf^cnlrum 
vicino Frcil)cr{5 nella Sassonia; 

dello Scisto argilloso , ove trovasi e,oinpatto 
e laminoso col Rame idro- carbonato fibroso, R. 
ossidolaio ferrifero terroso, l'erro carbonato, e 
F. idrato terroso;, nella miniera di Dirnklcr , 
vicino Grosskamsdorf in Sassonia ; 

col Rame, R. idrato quarzifero, R. idro-carbona- 
to; nel Falkenberg ad Engclsburg nel \ oigtland: 
delle montagne di transizione , 
della Grauwucka , compatto col Rame , R. 
fosfato, R. idro-carbonato. Quarzo ec.; nel Firn- 
berg, vicino Reinbreitenbacli , e 

laminoso col Rame ec. : nel Keisersteinmclil, 
vicino Altenkirchen , nel Circolo del Reno; 

dello Scisto argilloso , lamino.aj col Rame 
ossiduio-solforato ; al Laulcrberg, e 
col Rame ; a Rammeisberg , nel Harz : 

‘ delle montagne strutose calcarifere , 

della Pietra sabbionosa^ col Rame ec. ; vi- 
cino Katharineiiburg ( Governo di Pcrmie ) ne- 
gli Ural ; 

col Rame ec.; ad Olpa, vicino Arensberg nel 
Circolo del Reno ; 

d^l Calcio carbonato argillifero ( Marna ) , 
laminoso , sul Quarzo ; nella miniera Lactewski 
in Siberia. 

a. Il • Rame ossidolato roaso è stato rinvenuto 
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. ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
dell' A nfibolo sfogli oso , col Rame solforato 
. cc. ; nella miniera di Friederickc-Iuliane , a Ru- 
delstadt , ed al Kupferberg , in Islesia ; 
dell’ Argilla indurita , subordinata 
al Calcio carbonato grano-larnelloso, \a. ([au- 
le separa il minerale da uno de’ letti del Cal- 
cio carbanato ; a Moldawa nel Bannato : 
nelle feerie 

delle montagne, primordiali , ' 
del Granito ; nella miniera di Hud Gorland 
nel Cornwall in Inghilterra ; 

del Gnais, col Rame ossidato^ laminoso cc. ; 
nella miniera di Lorenz Gegentrum vicino Frei- 
berg in Sassonia: 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacia, col Rame ossidolato metal- 
loide compatto ec. ; a Firnberg, vicino Rhcinbrci- 
tcnbacb (Contea di Nassau), helcircolo del Reno. 

3. n Rame ossidolato ferrifero , si trova ugual- 
mente come il Rame ossidolato 
ne’ Letti 

delle montagne di prima formazione , 
dell’ Anjìbolo sfoglioso ; in Islesia ; ' 

dello Scisto argilloso, compatto col, Rame os- 
sidolato metalloide ec. ; a Dopschau , e 

del Talco sfoglioso, tcrro.so col Piombo mo- 


j8o 

lidd.-Mo, Rame idiain, R. idro-caiRonaio, e Cal- 
cio carbonato- a Rt’zbaiiya iu Uiijjlicràa : 
nelle Vene 

delle Ilocce primitive', 

dii Granita, compaito col Rame solforalo ec.; 
al llcrrensiijca , nel J,\iiuii;crLliale lirslcnbe-rg), 
111 T>vo\ia ; 

di llo Scisto (nj'illu'io , icrroso' col Rameossi- 
dolaio mcialloidi! ce.; nella mmicra di Diinklet 
vicino GrossI.iim^Joif nella Sassonia ; 

coi Rame idro-carbonaio fibroso ; nel la miniera 
di So]>bic-J aliane, a Liankciibiirg nèila Turingia; 

del Talco duri te sfoglioso, icrroso dissemi- 
nalo e snpcrtkiaic, col Rame-ferro solforalo ar- 
senifero , R. irlràlo selcioso, e Rario solfalo; a 
Kogcl vicino Scbwal'/. nel Tirolo; 

delle montarle di transizione, della Grau- 
tpocha e dello Scisto argilloso, col Rainp solfora- 
lo ; nella miniera, delia Sojihic-Z.celic , vicino 
Sclincpjionkamen , non lungi da Siegen ( Cou- 
lea di Nassau ) , nel Circolo del Reno; 

della Granwacha , compalio col Rame ec. ; 
a l' irnberg vicino Rheinbrcilcnbacli, nella con- 
tea di Nassau ; 

dello Scisto argilloso , compatto col Rame 
ossidiilo-soiforaio ec. ; al Laulerbci'", nel Hatz. 
delle montagne stratose calcarij'ere , 
del Calcio carbonato compatto , col Ramc- 
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ferro solforalo arscnifcro ec. a Falkcnstein, vi- 
cino Schwatz nel Tirolo; 

compaito col Rame-ferro solforato arsenifero; 
a Miedziana Gora, nella Gallizia; 
del Calcio carbonato alpino, 
dello Scisto Marno bituminoso , e 
della Pietra sabbionosa di prima formazio- 
ne, col Rame; a Saalfcld nella Turingia. 

4- R Rame ossidolato arsenifero incontrasi 
nelle Vene 

delle montagne antiche, 
del Granito, col Rame arseniato, R. arse- 
nicato, Ferro arsenicato cc. ; nelle miniere di 
Hud-Gorland, Huel Carpenter , Tincroft cc. vi- 
cino Redruth , nel Cornwall in Inghilterra. 

5. Il Rame idro-carbonato epigeno. Si tro- 
va nelle 

Venel 

del Calcio carbonato compatto ? 
a Chcssy nelle vicinanze di Lione in Francia. 

OTTAV.i SPECIE. 

Rame ossidato. 

Colorante in verde il Sodio Loricato al dar- 
difiamma. Nero. Nero-bigiccio-bruniccio-iurchi- 
niccio. Trovasi 
J . Compatto. ^ 

Seinidiiro; acro; surresinoide; frattura concoide, 
■j. Trroso. ( Kupfcr.schwilrze , W. ) 
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Mallo ; polròroso ; poco o nicule sporcante , c 
incontra 

a. botrioide , c L. superficiale. . 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Rame ossidato compililo esiste in ab- 
bondanza nel Chili , ove accompagna il Rame 
ossidalo terroso, il 11. idrato quarzifero resinoide ; 
c surresinoide, il R. idro-clorurato, il 11. carbona- 
to , il R. idro-carbonato , c ’l R. ossidolalo , ma 
le sue relazioni geologiche non ci soii note. 

a. Il Rame ossidato terroso accompagna le 
altre specie di Rame , ed incontrasi 
ne’ Letti 

delle montagne primordiali , 
del Calcio carbonato grano-larnelloso , bo- 
trioidc col Rame ossidolalo rosso; a Moldawa 
.. nel "bannalo ; 

dell’ AnfiJbolo ^ sfoglioso , col Rame solforato 
ec. ; nella miniera di Doroihea , a Junowilz nel- 
la Slesia; i 

dello Scisto argilloso, col Rame-ferro solfo- 
> rato; a Farish mountain, nell’ Isola d’ Angle- 
sea in Inghilterra ; 

nelle Vene 
delle montagne primitive , 
del Granito , col Rame-ferro solforato ec. ; 
nel Kupferbank am Griìuen See , ne’ Carpali ; 
del Gnais , col Rame-ferro solforato ec. ; nel- 

e ' 
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la miniera di Lorenz Gegenirum vicino Frei- 
bcrg nella Sassonia; 

dello Scisto argilloso, col Rame idrato, Piom- 
bo carbonato ec.; nel Dreifaltigkcit, vicino Zscho- 
pau in Sassonia; 

col Rame, R. idrato selcioso, R. carbonato 
laminoso, e congregato, R. idro-carbonato fibroso, 
R. ossidolato laminoso, R. ossidolato ferrifero ter- 
roso , Calcio carbonato laminoso ec. ; nelle mi- 
niere di Turynski, e di Tuctsclianinowski, nel 
Kolivan in Siberia; 

col Rame ossidolato metalloide ec.; nella minie- 
ra di Diinkler , vicino Grosskamsdorf in Sassonia; 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacha, col Rame ec.; a Firnberg, 
vicino Rheinbreitenbacb , Contea di Nassau; 

dello Scisto argilloso, in forma di nidi e sa- 
pcrCcialc col Rame ossidulo-solforato, R. ossi- 
dolato ferrifero ec.; nella ‘miniera di Lovise- 
Christiane, al Lauterberg nel llarz; 

della Grauwacha, o dello Scisto argilloso, 
col Rame solforato ec. ; nella miniera di Sophie 
a Schneppenkauten , non lungi da Siegen (Con- 
tea di Nassau), nel Circolo del Reno: 
delle montagne stratose calcarifere , 
del Calcio carbonato compatto , col Rame- 
ferro solforato arscnifero cc. ; a Falkcnstein, vi- 
cino Scliwatz nel Tirolo. 
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NOKA SPECIE. 

Rame-idrato. ( Kupfergi un. W. ) 

Non esiste puro. 

uippendicc. 

R. id. quarzifero. (Cuivre hydro-siliceux.)(a). 

Al dardifìamma diviene nero , ed è scoloralo in 
Lreve dagli acidi. 

Verde-smeraldo-bigiceio-ccladonio-di porro- 
d oliva. Turchino— di cielo, bemiduro ad un pic- 
ciol grado. Trovasi 

a. Resinoide. Traslucido ; acro; frattura con- 
coide. 

Peso s. 2,735. 

Informe regolari. T. XL. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi d’un 
prisma dritto romboidale. 

1. Massiccio. 2. Botrioide. 5 . Incrostante. 

b. Surresinoide. Opaco ; compatto. 

Massiccio. 

c. Matto. Aderente alla lingua ; poco trattabi- 
le; frattura uguale. 

1. Massicio. a. Incrostante. 

Relazioni geologiche. 

(a) Non deve confondersi coll’ Xu/’- 
fergriin del Werner, come ha fatto il Cav. Hauy, pW' 
che quello è Rame-ferro arsenicato. 

Contiene 49, 63 di Rame ossidato; 28, 27 di Selce; 
17,5 di Acqua; 3 di Acido carbonico; 1, 5, di Olcio 
idro-solfato. 
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1 . Rame idrato quarzifero. 

S’incolUra iil abbondanza col Rame ideo cloru- 
ralo, R. ossidolato, R. ossidato co. dc’qiiali s'igno- 
rano le circostanze; nel Chili, 
a. Il Resinoide poi trovasi 
ne' Letti 

delle montagne primitive , 
dello Scisto micaceo , col Rame cc.; a Schmol- 
nitz; c 

dello Scisto argilloso , col Rame ossidolato 
metalloide ec. ; a Dopschau in Ungheria;' 

del Calcio carbonato grano-lamelloso ; nel 
Florimundcr Gcbirge a Moldawa nel Bannalo ; 

dell' Anjìbolo sfoglioso , col Rame ossidolalo 
ferrifero ec. ; nel Kupferbcrg in Islesia; 

col Rame-ferro solforalo cc. ; nel Kupfcrhii- 
gel al Kupferberg in Boemia. 

del Talco sfoglioso , col Rame ossidolato fer- 
rifero ec.; a Rezbanya in Ungheria: 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , col Rame-ferro solforato 
arsenifero ec. ; ad Herrengrund vicino Neusohl 
in Ungheria: 

delle montagne stratose calcarifere , 
della Pietra aabbionosa di prima formazio- 
ne , col Rame carbonato ec. ; a Thalitlcr , ncl- 
1’ Assia-Darmsladt ; 

dello Scisto Marno bituminoso , 
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a Riechclsdorf , noli’ Assia: 

nulle fune 

delle montagne primordiali , 
del Granilo , col Rame-ferro solforalo cc. ; 
nel KupfcrLauk am Griinen See , ne’ Carpali ; 

col Rame-ferro solforalo arsonifero ec. j a Schan- 
dau in Sassonia; 

del Gnais , col Rame solforato cc.; a Calha- 
rinenberg nella Boemia; 

dello Scisto argilloso, nel Dreifaliigkeit vi- 
cino Zscliopau , come 

nello SlaJiberg , vicino Schnceberg , 
cd a Groskamsdorf , nella Sassonia; 
col Rame-ferro solforato , R. arsenialo ec. ; 
a Weal Rock nel Cornwall in Inghilterra; 

col Rame ossidalo terroso cc. ; nelle miniere 
di Turinski , c di Tnrlscheninowski , nel Koli- 
wan in Siberia; 

dello Scisto micaceo', a Biebcr nel Hanaii; 
del Talco dorile sfoglioso ; a Kogcl , vicino 
Sckwatz nel Tirolo ; 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacha sfogliosa; al Keiserstein- 
mchl, vicino Alicnkirchcn, c 

della Grauvacha; al Firnbcrg vicino Rlicin- 
breitenbach , cd a Dillcnburg , contea di Jias.saii ; 

col Piombo carbonato; a Clausthal, cd a Glùcks- 
rad , e 

dello Scisto argilloso ; ad Andreasberg , cd 
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al Fhissgrabc al Laulcrbcrg nel Ilarz; 
della montafpie stratose calcarifere , 
del Calcio carbonato compatto ; a Falkenstciii 
vicino Schwatz nel Tirolo ; 

a MicJziana-Gora , nella Gallizia; 
al Diei-Gcwcrkcn Vcrbindlichkeits-Slollcn, a 
Giosskamsdorf in Sassonia; 

del Culàio carbonato alpino , 
dello Scisto marno-bituminoso , e 
della Pietra sabbionosa di prima formazio- 
ne, sul Rame-ferro solforalo arsenifero , col Ra- 
hie , R. solforato , R.-ferro solforalo , R.-fcrro ar- 
senicalo resinoide e terroso, Cobalto ossidalo, C.- 
arsenicato , Ferro idrato , Bario solfalo laminoso 
cc. ; a Saalfeld nella Turingia"; 

col Rame ; vicino Kalharincnburg negli Ural. 

DECIMA SPECIE. 

Rame idro-clorurato. 

( Cuivrc murialé, H. ) ( Salz-Kupfcr, W. ) 
Bruciante con fiamma verde e turchina, e con 
odore di cloro, alla Gamma di una candela. Dan- 
te il colore azzurro immediatamente all’ Ammo- 
niaca. Verde-di smeraldo-di prato-di porro-cc- 
ladonio-bìgiccio. Celestino (a). Peso sp. 3,520. 
Trovasi 

Laminoso , ed in forme regolari. 

(a) KlaprotA in 100 parti ne ha trovalo 73 di Kame 
ossidato'; 10,1 di Acido idrogeno clorico, e i6,g di Acqua. 
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Ciivaggio quadruplo parai lelamcnie alle facce 
d’ un oUucdru non aucoia determinalo, 

/. Larnello-radiato. 5. Congregato. 

•j. Larnelloso. 6. Massiccio. 

3. A spi Ile Ut. Arenoso. 

^ 4 . Muscoide ( Atacamit. ) 

Relazioni geologiche. 

1. Rame idrocloruruto , tranne quello die 
trovasi in poca quantità nel Vesuvio, e tranne 
la varietà arenosa già nota , fu da me la prima 
volta introdotto in Europa, c distribuito ai dot- 
ti tanto Francesi quanto Tedeschi, e sappiamo 
solo esser prodotto delle 

°ne 

ove incontrasi col Calcidonio verde; a SantaRosa, 
e col Calcio idro-solfato fibroso. Quarzo ialino. 
Tormalina , Rame solforalo , R. ossidolato, R. os- 
sidolaio ferrifero terroso, R. ossidato, R. idro-car- 
bonato, R. carbonato, e R. idrato quarzifero; a 
Solidad, ed a los Rcmolinos, c 

congregato cilestrino, col Calcio-solfato lami- 
noso ; a S. Felix , ed in fine 

col Rame ossidalo; a Veta negra de la Pam- 
pa larga , nel Chili , nell’ America Meridionale’, 
a. Il Rame idro-clorurato arenoso (a) si trova 


(a) Crrdcji essere prodollo^della*tr!turazione delle al- 
tre varietà , cd allora come si potevano trovare interi 
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in BancJii 

ne* terreni d’ (ilbivióno , 
nel IcLio di uu lluniichio , clic pm-d-'si nelle 
saLljiedcl Deserlodi At:ica:iia,tra’l Chili e’I Perù. 
5. Ba varietà muscald’j ò un ''rndoU.o 

A A 

■ fkìle montale ardenti, cd irico!Ura>i 

sulle Scorie nel craierc del V osmio in rSapoli. 
UNULCiMA 

Bu/ru caróonato (</). 

( Cnivré carLonalc Lidi ,11.) 

Danto immcdi'a'-a.'uciUc il colme a/./urro al- 
1’ Amiucniaea ; cn'ervoscciuc ci\^!i acidi dojw la 
j«dvcrizza/ione. Tnreìiino-ncriccio-di smalto-di 
azzurro-ciicstro-d’ indaco. P. .<p. 5. Gu8. Trova.si 
A. Si.miditro. (.Pcsic Kunfcrlasur , \V. ) 

In Jorme regolari T. XL. 

Clivaggio uipio parallelo alle facce c hasi di 
un p)risina ohliquo ronihoidalo. 

/. Lanicll.Jhnne. 3. I"t Untato. 

2. SJi rivo-radiato. 4- Gloiidif. compatto. 

B. Tenero. ( Erdigc KupreiJasur, -W . ) 


gli ollacciri cuneiformi, che il fu M. Lur.is il primo vi 
rinvenne ? Polrebbo essere clic oltre alla Subbia natura- 
le vi sia la polvere arlifieialc , che per inganno si so- 
stituisca alla prima. 

(a) Klnproth in loo parti ne ha trovato 5 Gdi flamc 
a/* di Acido carbonico; 14 di Ossigeno e 6 di Acqua. 


I 


I 
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1. Friabile , e a. Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

Il Rame carbonato si trova 
ne^ Letti 
delle montagne antiche , 
del Calcio carbonato grano-lamelloso , col Ra- 
me Qssidolalo; ridia miniera di Maria Anna, e 
col Ferro idrato ramifero , F. id. compatto c 
terroso , Rame idro-carbonato cc. ; nella miniera 
di Renjamin, a Moldavva nel Bannato: 

dell’ jinfibolo sfoglioso; a Rudclstadt in Islcsia^ 
dello Scisto argilloso, a Dopschau in Ungheria: 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Grauwacha , c lo Scisto argilloso , 
terroso col Rame solforato ec. ; a Leogang nel 
paese di Salzbnrg : 

delle montagne stratose calcarijere , 
della Pietra sabbionosa di prima forma- 
zione , semiduro c tenero , col Rame solforato 
uniti all% roccia ( Kupfersandcrz, W. ); a lu- 
gowskoy; Belaja; Djuma ; Kamma ; cd a Kar- 
gala , negli Ural; 

semiduro e tenero col Rame-ferro arsenicato, 
R. ferro solforato arsenifero, R. idro-carlx)uato, 
Cobalto ossidato, c Bario solfato laminoso ; a Saal- 
fcld, ed a Boitcndorf nella Tuiiugia: 
nelle F ene 
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delle montagne di antica formazione , 
del Granito , col Rame cc. , nelle minierò 
di Carrarach, e di Wheal Virgin nel Corawall 
in Inghilterra, 

del Gnais, . col Rame solforato cc. ; a Cathari- 
nenherg nella Boemia ; 

a Lorenz Gegentrum, vicinoFreiherg in Sassonia; 
dello Scisto micaceo , semiduro c tenero col 
Rame-ferro arsenicato , c R.-ferro solforato ar- 
scnifero; a Klein Gabl vieino Prics in Ungheria ; 

del laico sfoglioso , eoi Rame-ferro solfo- 
ralo arscnifero ec. ; al Thicrhcrg nel Tirolo; 

dello Scisto argilloso , col Piombo solforalo 
cc. ; a Micsseu in Boemia; 

col Rame-ferro solforato arsenifero ec.; a Gros- 
skamsdorf in Sassonia; 

delle montagne di transizione , 
della Grauwactcc , col Piombo carbonato ec.; 
a Bleifeld , vicino Zellcrfcld nel llarz ; 

col Quarzo ; nella miniera di S. Joseph , a 
Rbeinbreitenbach , Contea di Nassau ; 

dello Scisto argilloso , col Rame ossidulo-solfo- 
rato ec.; nel Flussgrubc al Lauierberg nel llarz : 
delle montagne stratose calcarifere , 
del Calcio carbonato compatto , col Rame- 
ferro solforato arsenifero cc. ; a Falkcnstein vÌt 
cino Schwatz , 

col Rame idro - carbonato compatto c Co- 
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Lalio ossidato; in Gaier nel Unterinmhalc , e 
col liamc idrato, ll.-'o-ssidulo-solforato , c R. 
ferro arsenicato ; a KiiigWechscl , nel Tirolo ; 
a Guadalaxara in Isnar^na ; 
tra le forlcz^c Sanarskaja c Sicpnaja, negli Ural ; 
d< Uu Pietra suliluonosa ; a Tlialiuer nel- 
1’ Assia-Dannsladl , nel Circolo del Reno; a 
Swediioy-Uuduik, negli Ural ; 

•col Rame ossidolato ferrifero compatto , e R. 
ferro solforalo arsenifero; a Rulach, nel Wiir- 
tenberg in Isvcvia. 

DODICI'SIMA SPECIE. 


Rame-idro carbonato (a). 

( Cnivre carbonate vcrt,. H. ) ( Malaehit , W. ) 
Dante- il coIorHurchino immediaiamente al- 
r -Ammoniaca. Effervescente cogli acidi dopo la 
triturazione. Verde-di smeraldo ; tra ’l verde- 
smeraldo , ^e ’l verde-bigiccio. P. sp. da 5, 671 
fino a 5 , 655. Si tjova 

In forme regolari. T. XL. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi d’un 
prisma dritto obliquangolo. 

Coniplendorediseta. Matto. 


1. I-ibroso-radiato. 

2. Muscoide ; 

5. Testaceo ; 

4. Botr ioide e 


5. Terroso-; 

a. Bitorzoluto ; 

b. Massiccio, c 

c. SujX'fJìciale. 


(o) Secondo Klaproth conliene 58 'parli di Itame; 18 
d’Aiido carbonico; la, 5 di Ossigeno; H, 5 di Acqua. 
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Relazioni geologiche. 

Il Rame idra -carbonaio accompagna le altre 
specie di Rame 

ne’ Letti 

delle montagne primordiali , 
dello Scisto argilloso , compatto col Rame 
ossidolaio ec. ; a Dobscli?iu in Ungheria ; 

del Calcio carbonato grano-lamelloso , com- 
patto col Rame carbonato ec. ; nelle miniere di 
Beniamin , e di Alarianna, a ÌVloldawa, come 
anche in quelle 

di Petri et Pauli, e di Svedi-Theodor , a Do- 
gnatzka, nel Pannato; 

dell’ Anjìholo sfoglioso , comjwtto e fibroso 
col Rame solforato, a Rudelstadt, a liinowitz, 
ed al Kupfcrberg, in Islesia. 

del Talco sfoglioso, col Rame ossidolato fer- 
rifero ec. ; a Rezbanya in Ungheria: 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Gran-wacha e lo Scisto argilloso ec. ; 
a Leogang , nel iSulisbarghese ; 

della Grauwacha , col Rame-ferro solforato 
arsenifero ec. ; ad Herren Grund, poco lungi da 
Neusohl in Ungheria: 

delle montagne stratose calcarifere , 
della Pietra sabbionosa di prima formazione, 
con il Rame solforato ec. ; a lugovrskoy, negli Ural; 

i3 * * 
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col Bitume imluriio cc. ; a Thaliiier nell’ 
sia-Dannstadt ; 

dello Scisto Marno-bituminoso ; ad £i:>lcLeii 
nella Turinola; 

delV Argilla sfogliosa , col Rame solforalo 
spiciforrae; a Fraiikcnlicrg nell’ Assia: 
nelle V ?ne 

delle montagne di antica formazione , 
del Granito , col Rame ; nelle miniere di 
Carrarach , e di Wheal Virgin, nel Cornwall 
in Inghilterra; 

del Gnais , a Lorenz Gegentrum , vicino Frei- 
herg in Sassonia ; 

dello Scisto micaceo ; a Bieber nel Ilanau ; 
dello iSb/«/o a/g*7/oso / nella miniera di Diin- 
kler, vieino Cross Kamsdorf nella Sassonia; 

fibroso col Ramà^^tdalo ee.; nelle miniere 
di Turynski , e ^^a||ir tschanino\vski , nel Ko— 
liwan in Siberia; - 

con il Piombo solforato ec-; a Miess in Boemia; 
dell* '^nfibolo sfoglioso , coll’ Argento ; nelle 
miniere di Fràulein Cristiana, e di Segen Goi- 
tes, a Kongsberg nella Norvegia; 

del Porfido sienitico; a VVindscbacht , vici- 
no Sebemnitz in Ungheria; 

delle montagne di transizione , ^ , 

della Grtruwacltcli' eli Keisersleinmebl . vici- 
no Alienkirchen; édf^ a. rr 
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a Firnbcrg*, vicino Rheinbreitenbach, nel Cir- 
colo del Reno; 

dello Scisto argilloso ; al Lautcrberg nel Harz; 
della Grauwacka , e dello Scisto argilloso 
insieme; nella miniera di Sophia, vicino Schnep- 
pcnkauien , non lungi da Siegen , nella Conica 
di Nassau : 

delle montagne stratose cateifere , 
del Calcio carbonato compatto, col R . carlio- 
nalo cc. ; a Gaicr nell’ Unteriimiliale , c 

compatto, col Rame-ferro solforalo arsenifero ; 
a Falkcnstein , vicino Schwatz, nel Tirolo; 

col Piombo carbonaio ec. ; nello Stiillcbcrg , 
vicino Frankcnberg nell’ Assia. 

TREDICESIMA SPECIE. 

Rame arseniato (a). 

( Cuivre arsenialé , H. ) ( Olivenerz. , W. ) 
Volatile in parie immediatamente con odor di 
aglio al dardifiamma. Semiduro ; friabile. Verde- 
nericcio-olivastro-pistacehio-canario. Bruno-gial- 
liccio. Giallo-verdiccio. Si trova 
In forma regolare. T. X. 


(a) Chenevix vi ha trovilo 6o parti di ossido di Ra- 
me , 39 , 7 di Acido di Arsenico , e nell’ analisi vi è 
stala una perdila di o , . 3 . 

tj ossido di Arsenico è passalo in acido co’ mestrui 
impiegati nell’ analisi chimica. * 


Ollardro reuniigolare acuto. Clivaggio non an- 
cora determinato. 

Con isplendor di seta. Matto. 

/. A xpilletti ; v- Terroso , 

a. Fibroso ; a. friabile , c 

3. Congregato-Jìbroso. («) h. polveroso. 

’ Relazioni geologiche. ; 

■Il Rame arseniuto trovasi i . ; 

nelle V^ne , . , . 

delle montagne antiche , y.\rXt . ' . . •t;. 

del Granito , col Rame solforato , R. -ferro 
solforato , R. arsenicato , R.. ossidolato ferrifero, 
terroso ,.e pompatto, Ferro arsenicato, Qiiai-xo 
ialino, e Ferro idrato terroso j nella miniera di 
Carrarach , 

col Manganese ossidalo duro botrioidc. Rame 
idro— arsenicato , R. solforato , R.— ferro solforato, 
R. ossidolato ferrifero compatto, R. os.sldulo-sol- 
forato , R. idro-carbonato, c Quarzo cavernoso; 
nella miniera'' di Tincroft , ed in fine 

col Ferro idrato. Rame idro-carbonato compatto, 
R. arsenicato, e R.idrp-subarsenicaio; nella minie- 
ra di Wbcal Virgin, nel Cornwall in Inghilterra: „ 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacka sfogliosa, fibroso col Fer- 


(o) Cuivre artcni.-tté hónatitiforme. Boumon. 
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ro idrato fibroso c conipallo , Rame , cc. ; nel 
Kciscrsteinmclil, e nel Hollericrzug, vicino AI- 
tcnkirchen nel Circolo del Reno. 

QUATTORDICESIMA SPECIE. 

Rame idro-subarsenicato. 

( Cuivre arseniatd, H. ) ( Linzenerz, W. ) (a). 
Dante , dopo lungo tempo , pochi vapori ar- 
senicali al dardifiamma sul carbone. Colorante 
immediatamente in turchino 1’ Ammoniaca. 

Scmiduro ; splendore vetroso. Turchino-cil&- 
stro-di Prussia. Vcrde-bigiccio-di pomo-celado- 
nio. Ritrovasi 

In forma regolare. T. X. 

Ottaedro ottuso. Clivaggio non ancora deter«« 
minato. 

■ Relazioni geologiche. 

R Rame idro-subarsenicato s’ incontra 
nelle F'ene 

delle montagne antiche , 
del Granito ; nelle miniere di Wheal Vir- 
gin , e di Carrarach , nel Cornwall , in In- 
ghilterra : 

delle montagne di transizione , 

della Grauufocka sfogliosa , col Rame arscnia- 


(a) Chenevix vi ba trovato 49 parli di Rame; 14 di 
Acido artenicoi 35 di Acqua^ e a sono state di perdita. 
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u> fibio.'o cc. ; al Kciscrsicinmchl , vicino AI— 
tmlivclicn nel Circolo del Reno. 

QUINDICESIMA SPECIE. 

Rame idra- arsenicato (o). 

(Cuivre arseniaié laniellirornic, H.) 

( Kupferglimincr , W. ) 

Dante immcJialarnentc il' color iiircliino al- 
l’ Ammoniaca. Rrucianic con fiamma verde e tiir- 
rhina, c con i.scoppicllio alla fiamma d’una candela. 

Splendore mcz.iano fra ’l vetroso c ’l perlaio j 
scmiduro. Vcrdc-smeraldo-bigiccio. Si trova 
In forma regolare T. X. 

In lamine esagono con sei irapc/j nel mar- 
gine inclinali alternativamente, ed in dire/.ioni 
contrarie. Clivaggio non bene determinalo. 
Lamelliforme. 

Relazioni geologiche. 

// Rame idro-arsenicato si è trovato 
nelle Vene 
delle montagne primitive, 
del Granito , col Ramc-idro-subarsenicato ; 
Ite! la minora di Tineroft, 

col Rame- ferro idro-arsenicato cc. ; a linci 
(iarpcnicr, e 


(a) Contiene 3g parti di Rame ossidato ; 43 di Acido 
d’ arsenico, e 17 di Acqua, con 1 di perdila. VauqueUn. 
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col Rame ossidoluto ferrifero cc.; a IluJ Ger- 
la nd , nel Cornwall in Inghilicrra: 
delle montagne di passaggio , 
della Grauwacha, col Rame fosforato ec.; a 
RlicinbreiienLach , e 

della Grauwacha sfogliosa, col Rame arse- 
niato fibroso ec.j al Keìsersieinmchl vicino Allcu- 
kirchen. Contea di Nassau, nel Circolo del Reno. 

SEDICESIMA SPECIE. 

Rame-ferro idro-arsenicato. 

Dante all’Ammoniaca immediatamente il colore 
azzurro, e ’l residuo, dopo la stentata volatiliz- 
zazione dell’Arsenico ai dardilìaniroa , mette in 
agiuzione 1’ ago magnetico. Turchino-verdiccio. 
Trovasi in forum regolare. T. XL. (a). 
Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi di 
un prisma dritto romboidale. ( Cuivre arseniaté , 
ferrifere , II. ) 

1 . i2es//io/rfe. ( Schlackiges Eiscnsebiissiges 
Kupfergriin, W. ) Verde-pislacchio-nericcio-4i 
porro-olivastro. Frattura concoide , con isplcn- 
dore di resina; rasura verde-canario. 

3. Surresinoide. Rasura simile all’ antece- 
dente. 


(a) ConlicDc as,5 di Rame ossidato j 33,5 di Acido 
di Arsenico; 37,5 di Ferro ossidato; la di Acquaci, 5 
di perdita. Cheneu/ix. 
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3. Matto. ( Erdigcs Eiscnschiissigcs Kup- 
fcrgriin, W. ) Terroso; friabile; verde-canario. 

Relazioni Geologiche. 

Il Rame-ferro arsenicato ritrovasi 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Grauwacha e lo Scisto argilloso, col 
Rame-ferro solforalo ec. ; a Lcogang , nel Paese 
di Salzburg : 

. nelle Vene 
delle nontagne primitive , 
del Granito, cristallizzato, c resinoide massio- 
cin, col Rame idro-subarscnicalo ; in linei Car- 
penter , Carrarach, IMuiirell, Tin Croft, Huel 
Unily , ed linei Gorlaud , nel Cornvall in In- 
ghilterra ; 

del Gnais , col Rame carbonato cc. ; a Lange 
llccke , nel Paese di Trevi ; 

dello Scisto micaceo , col Rame carbonato 
ec. ; a Klein Gabl , vicino Pries in Ungheria ; 

dello Scisto argilloso, terroso col Rame-fer- 
ro solforato arsenifero ec.; a Gross Kamsdorf nella 
Sassonia : 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , terroso col Rame os- 
sidulo-solforalo ec. ; al Laiucrbcrg nel llarz : 
delle montagne stratosa calóarifere , 
del Calcio carbonato compatto, col Rame car- 
bonato; a Ringwechscl, ed a Schwaiz nel Tiro lo; 
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del Calcio carbonato compatto , 
dello Scisto jìJarno-bidtminoso , e 
della Pietra sabbionosa di prima formazione , 
col Rame idrato cc.; a Saalfeld nella Turingia. 
DICIASSETTESIMA SPECIE. 

Rame fosforato (a). 

(Cuivre phosphaté, II.) (Phosphor Kuplicr , W.) 

FusiLilissimo! Dante un globeiio nero di fer- 
ro alla fiamma d’ una candela. 

Scmiduro. Vcrde-bigircio-ncriccio. Spesso ne- 
ro bigiccio superficialmente. P. sp. 5,5. Trovasi 
In forma regolare. T. XL. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce d’un 
ottaedro rettangolare. 

/. Bitorzoluto , b. Compatto. 

a. fibroso e a. Massiccio. 

Relazioni Geologiche. 

Il Rame fosforalo è stato trovato 
nella Vena 


(a) Contiene GS,i3 parli di Rame ossidato ■, 3o/j5 di 
Àcido fosforico, e vi ò stala una perdila nell’analisi di 
o, 92. K/aprotb. 

Il Fosforo è passato in acido nel far 1’ analisi mentre 
non dà immediatamente il color amtrrn coll’ Ammonìa- 
ca , come le altre specie di Rame (juaudu sono unite 
ad un acido qualunque. 

Le macchie nere sono dovute al Rame ossidato. 
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di una montagna di transizione , 

della Grauwacka , col Rame , R. ossidol. fer- 
rifero, R. ossidol. capillare, R. ossidol. mctalloi- 
de, R. idrato quarzifero, R. carb., R. idro-carb., 
R. idro-arsenicato, R.-fcrro solforato. Piombo fos- 
fato, Quarzo ialino, e Q. calcidonio; a Firnberg 
vicino Rheinbrciienbach , Contea di Nassau; nel 
Circolo del Reno. 

DICIOTTESIMA SPECIE. 

Rame idra- selcioso (a). 

(Cuivre Dioptasc , H.) (Kupferschmaragd,-\V.) 

(Achirite). 

Divenente nero-bruniccio al dardifiamma. Sco- 
lorandosi lentissimamente nell’ acido nitro-idro- 
geno clorico con lasciare de’ fiocchi bianchi selcio- 
si ; ma conserva il colore nell’ acido nitrico , an- 
che riscaldato. Semiduro ; acro ; rasura bianco- 
bigiccia; splendore vetroso; traslucido. Verde-sme- 
raldo. P. sp. 3,3. Si è trovato 

Laminoso y ed in forma regolare. T. X. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facce d’un 
romboide ottuso. 

Relazioni geologiche. 

Il Rame idro-selcioso è di una rarità estre- 
ma , e sembra trovarsi 


(a) Contiene 55 di Rame ossidato ; 33 di Selce , e 
12 di Acqua. Loivits. 
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nella Vena 

di una montagna stratosa calcarifera , 
del Ckilcio carbonato argillifero ( Marna ) , 
col Calcio carbonaio laminoso, che spesso l’in- 
crosta. 

Non ha uso alcuno , e dicesi provenire dalla 
Bucharia Chinesc , col nome di Achiriie , da 
Achir Maimcd che la portò la prima volta in 
Russia. Il Cav. Ilauy lo chiamò Dioptase allu- 
dendo alla facilitò di osservarsi per luce rifratta 
il suo clivag^'io. 

DICIANNOVESIMA SPECIE. 

Rame idrosolfato (a). 

( Cuivre sulfaté, If. ) ( Kupferviiriol, W. ) 

La sua soluzione acquosa lascia il Rame sul Ferro. 
Sapore astringente c nauseoso. Colorante im- 
mediatamente l’Ammoniaca in azzurro (ò). 

Traslucido. Turchino-di azzurro-di cielo-ver- 
dìccio. Può avere 

Forme regolari, (c). T. X. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facce di 
un paralcllepipedo obbliquangolo. Trovasi però 


(a) CoDiìenc 3a,i3 parti di Rame ossidato; 31,5; di 
Àcido solforico; 36, 3o di Acqua. Berzelius. 

(3) La sua solubilità uell’ Acqua lo fa entrare nella 
Classe de’ Sali. 

(c) Ottenute tutte coll’ arte. 
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i . Q/pi Ilare , e 2. Congregato. 

Relazioni geologiche. 

Jl Rame idm-snifato capillare e congregato 
è ii pioilolto della decomposizione del Rame 
solforalo, e del R. fer. solforato, s’incontra 
ne' Letti 
delle montagne antiche, 
dello Scisto argilloso, col Rame- ferro solfo- 
ralo ee.; a Bailly Malagh nella contea di Wi- 
clow in Irlanda : 

negli Strati 

delle montagne di transizione , 
dillo Scisto argilloso, col Rame-ferro solfo- 
rato arsenifero ec. ad Herrengrund vicino Ncu- 
sohl in Ungheria , e 

Rigittato da' Vulcani , 
congregalo, col Rame idro-clorurato; soprale 
Scorie nel Vesuvio in Napoli. 

Usi. 

Il Rame è impiegato dal monctiere c dagli 
orefici in una picciola dosa determinata dalla 
legge, per dare all’Oro ed all’ Argento la du- 
rezza conveniente. Se ne fanno anche monete 
per suddividere il valore dell’ Argento. Si con- 
verte in vasi , de’ quali mai dovrehbcsi per- 
mettere r uso senza che sicno stagnati , c so- 
prattutto nelle cucine. 


Di ■■ -it 
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Disòiolto neU’acido iiiirico, e versato sul Cal- 
cio carbonaio grafico stemperalo con pocliissima 
acqua, si ottiene, (Iojk) il necessario nicscola- 
mciUo , un color verde assai ricercato nella pit- 
tura. Un colore simile, ma meno stimato, si ba 
eolia precipitazione delle dissoluzioni di Rame 
solfalo , allungate dalle acque nelle miniere di 
Rame, col mezzo del Calcio carbonato. 

Dalle acque pregne di Rame solfalo nelle mi- 
niere .si f» precipitare il Rame, facendole scor- 
rere sopra ferri vecclij ed inutili, come chio- 
di, chiavi, lamine ed altro, che si rimuovono 
continuamente con un rastello sovra un piano 
alquanto inclinato. Il Ferro sciolto daH’acido sol- 
forico è strascinato dalle acque, mentre il Ra- 
me precipita sotto forma metallica, il qtiaic co- 
me più grave resta sul piano, c porta il nome 
di Jiunie di cementazione , capace di ritenere 
anche la forma del ferro , quante volte si fac- 
cia precipitare sul medesimo tranquillamente. 

Si suole bruciare il Rame-ferro solforalo , il 
quale, dopo ìa raccolta del Solfo si lava, e le 
acque di tali lavature svaporate danno , colla 
cristallizzazione , il Solfalo di Rame ferrifero. 

Vi ha chi si serve di un tal metodo per otte- 
nere la soluzione di Rame solfato, dalla quale 
si fa precipitare il Rame di cementazione sulle 
lamine di ferro fuso , con immergerle perpen- 


2o6 

dicolarmentc , e che non si toccano se non in 
due lince prominenti , acciò sia la soluzione in 
contatto coll’intera di loro sinjcrficic. Si spaz- 
zano le lamine in una vasca di acqua }>ci‘ net- 
tarle del Rame precipitato , il quale si manda 
al raflinamento , e le lamine s’ immergono in 
altre novelle soluzioni. 

Le acque con acido solforico per aver potuto 
deporre il Rame , hanno dovuto sciogliere il 
Ferro, c perciò si feltrano c si svaporano sino 
ad un grado conveniente , per mettere 1’ afli- 
nilà nel caso di esercitare il suo potere , e dar 
luogo alla formazione de’ cristalli di Ferro Sol- 
fato. Ciò però si pratica quando il combusti- 
bile è abbondante , altrimenti non si suol ri- 
trarre alcun profìtto dalle soluzioni di tal natura. 

Colle lamine di Rame si prepara il Verde- 
rame , a qual fìnc .si prendono i residui delle 
uve spremute, e si ammonticchiano in una can- 
tina acciò fermentino. Cessato il calore si di- 
spongono in islrali colle piastre di Rame , le 
quali si visitano di tempo in tempo. 

Appena si osservano de’ punti bianchi sul 
Rame si tolgono le piastre,' e dopo averle ba- 
gnate con acqua , si mettono 1’ una sull’ altra 
in un angolo della cantina, ed una tale bagna' 
tura si rijiete sino a tre volte. 
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11 Rame acelato si gonfia ed acquista peso, 
si raschia , e si riduce in polvere , indi s’ inu- 
midisce un poco con acqua , nella quale sìeno 
stati in infusione i residui dell’uva spremuta, 
o pure con aceto debole , e si mette in fine ne’ 
succhi di pelle bianca , che si premono alquanto 
allo strettoio. 

Le lamine poi di Rame si sottopongono in 
seguilo tante volte a simile operazione finché 
sicno interamente corrose. 

Il Rame ossidato si unisce al vetro per dar- 
gli il color verde quando si vuole imitare lo 
Smeraldo. 

Gli altri usi del Rame saranno esposti allora 
che si parlerlt di que’ metalli ai quali si unisce 
per la composizione delle diverse leghe. 

GENERE NONO. 

Niccolo. • 

La sua dissoluzione nell' acido nitro-idrogeno- 
clorico non lascia il Rame sul Ferro , e s’ intorbi- 
da in azzurro coll’ Ammoniaca. 

TRIMA SPECIE. 

Niccolo. 

Non esiste puro. 

yippendice. 

Niccolo colbaUì-arsaniftm. 
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(Nif.kel naiif, H. ^ 

(ìiallo (li bronzo cupo. Trovasi 
Capillare. ( llanrkies , VV. ) 

A fibre tenuissime , poco flessibili e fragili. 

Relazioni geologiche. 

Il Niccolo cobalto-arse nife ro incontrasi 
nelle V sne 

delle montagne primordiali , 
del Gnais , col Gibalto iper-arsenicale , Nic- 
colo ossidato, e Calcio fluaio laminoso; nel Sil- 
bermiiblenstollen , ad Annaberg, ^ 

dello Scisto micaceo , col Quarzo ialino; nella 
miniera ^di Adolphus a lohanngeorgenstadt , in 
Sassonia : 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , con l’ Argento-anti- 
monio solforato ec. ; nella miniera di Samson ad 
Andreasberg nel Harz. 

SECONDA SPECIE. 

Niacolo arsenicale. 

(Nickel arscnical , H. ) ( Kupfernickel , W. ) 
Volatile in parte con odor di aglio al dar- 
difiamma , lasciando un piccini globo metallico. 

Duro. Frattura ineguale. Rosso-di Rame P. sp. 
7,6ai. Ritrovasi 

1. Globuliforme , e 2. Massiccio. 

Relazioni geologiche. \ 

Il Niccolo arsenicale, è stato trovalo 


Digilized by Google 


ne’ Letti 

delle montagne primitive , 
del Porfido sienitico subordinato 
allo Scisto micaceo , con il Cobalto iper-ar« 
scnicale ( altre volle coll’ Oro ) , Rame-ferro 
solforalo, R. f. s. arsenifero , R. idro-carbonato, 
e Bario solfalo ; ne’ Coschwilzer Gcbirge , ad 
Orawicza nel Rannate; 

dello Scisto micaceo; col Piombo solforato 
ec.; nella miniera di Maria Anna a Queerbeh 
zielJa Slesia: 

nelle F" ene 
delle montagne primitive , 
del Granito ; nella miniera di Sophia a Wit- 
ticlien in Isvevia ; 

del Gnaie , con 1’ Argento clorurato cc. ; a S. 

. Marie aux Mines, de'part. du Ilaut Rhin , 

aux Cbalanclirs, vicino Allemonl, depart.de 
risòre, in Francia; 

coll’Argento; ad Ilimmclsfùrst , vicino Frci- 
berg nella Sassonia ; 

dello Scisto micaceo , con 1’ Argento-anti- 
monio solforato; a loacbimstbal nella Boemia; 

con il Cobalto arsenicale e Bismuto; nel Bi- 
renstein , e 

con il Cobalto arsenico-solforato, Calcio flua- 
to e Quarzo ; ■'nello ScUrclicnberg , ad Auna- 
berg iu Sassonia 



t. 


ati 


nelle yene 

àelle montagne antiche, 

del Gnaìs , con l’Argento clorurato vicino 
Allemont , départ. de 1’ Lère in Francia ; 

conrArgemo;adHiinmelsfursi vicinoFrcibcigjC 
dello Scisto micaceo, con 1’ Argento cc.; ad 
Ilohc ^■cujallr, vicino lohanngcoigcnsladl , nella 
Sassonia ; 

dello Scisto argilloso, col Niccolo arsenicale, 
Raine-fcrio solforato anlimonifcro ec. ; a Schlad- 
ming nella Stiria: 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacla , col Niccolo arsenicale ec. ; 
ne’ Finf Biicher Mosis, und Philippina , e nel 
Prinz Maximilian cc.; ad Andrcasberg nel Ilari: 
delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto di prima for- 


mazione, e 

della Pietra sahbionosa , col Cobalto ipcr- 
arscnicale , C. arsenicato , C. ossidalo , Piante 
idro-carbonato, e Bario solfato; a Gliiclisbruna 
ed al Pelikan, nella Turingia. 

Usi. 

I Cliincsi impiegano il Niccolo in una lega 
di color bianco chiamata Packfong , la q’iale è 
composta di Niccolo, di Rame, di Cobalto, e 
di Zinco. Del rimanente il suo ossido dk al v«- 
irò il color verde. 

* 


I 
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GENERE DECIMO. 

Ferro. 

La sua dissoluzione nell’Acido idrogeno clorico è 
precipitala in turchino dall’ Ammoniaca prussiaia. 
PIUMA SPECIE. 

Ferro. 

( Fcr natif , H. ) ( Gcdicgen Eiscn , W. ) 
Semiduro; duttile; magnetico. Grigio-di ac- 
ciaio più o meno elevalo. Trovasi 

Cubico senza clivaggio apparente. T. XL. 

1. Ramoso. a. Testaceo , (a) 

2. Lamelliforme b. Slalattitico {b). 

3 . Congregato, 4. Massiccio. 

Appendici. 

L Ferro niccolifero. 

( Fer natif méiéorique , IL ) È 
Meteorico. Caduto dall’ atmosfera. 

a. Ramoso ; c. Incrostante , e 

b. Disseminato, (c) d. Massiccio. 

II. Ferro carbonifero. ( Acier natif. IL ) 

E Pseudovulcanico. > 

Massiccio. 


(a) A piastrelle curve poste 1’ una sull’ altra. 
(^) Congregalo in forma allungata. 

(c) In grani nelle masse globulose. 
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Relazioni geologiche. 

1. Il l erro è rarissimo , trovasi cubico ; a Ga- 
lani nel centro dell’ Affrica ; 
in una montagna antica , 
in una roccia talcosa; a S. Jose del Siilo, nel- 
la Provincia de los Charcas nel xMessico : 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , testaceo col Ferro idra- 
to fibroso, F'. ossidato tei roso, Litoinarj^a ed Ar- 
f^illa ; ad llamin, leninienlo di Achembucg nel 
cslerwald , Circolo del Reno : 
delle montagne st/afose calcifire , 
del Calcio carbomito , massiccio col Ferro 
idrato , F. ossidalo aryillilero , F. carbonato , 
Argilla c bario solfalo , 

ed anche disseininalo nel Ferio idrato terroso; 
all’ Eiscrne lohannes , a KainsJorf in Sassonia; 

lanicllilbrinc col Ferro idrato eoinpallo ; a Na- 
cklo vicino Taraowltz in Islcsia ; 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Granito, massiccio c ramoso eoi Ferro 
idrato fibroso e eonipailo, e roll’Argilla; a Stein- 
Jiaeb vicino Eibenstock nella Sassonia ; 

cLd Gnais , ramoso c stalatlilico col Ferro 
idrato compatto e fibroso. Quarzo, cd Argilla; 
non lungi da Oiille vicino Grenoble , déparlcm. 
de l’Isère, in Francia. 
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3. Il Ferro niccolifero meteorico., descritto dal 
celebre Pallas , si è trovato ramoso c massiccio 
del peso di 1680 libbre («) sopra una monta- 
gna di Scisto argilloso ; tra Abakansk e Kras- 
nojarcks vicino al torrente Jenisei, nel Kolivvan 
in Siberia ; 

massiecio del peso di 5oooo libbre trovato sul- 
la terra in una immensa pianura ; vicino Olum- 
bo , nella giurisdizione di S. Iago del Estero , 
nell’America meridionale, e descritto da D. Ru- 
bino de Coelis ; 

massiccio di 5oo libbre trovato da Barrow nel- 
la Cafireria, e portalo in Londra dal Capitano 
Prehu ; 

massiccio di 71 libbra caduto dall’atmosfera 
a a6 Maggio 1751 ; ad Hraschina , non lungi 
da Agram nella Croazia ; 

granuliforme ed incrostante in un globo di 
200 libbre caduto nel 1492; vicino Ensisbeim 
Alsazia), départ. du Haut Rhin , in Francia; 

in cinque globi caduti nel i56o; a Misch- 
koz in Ungheria ; 

in un globo di 56 libbre caduto a 27 novem- 
bre 1617 ; sul monte Yaisien, tra Gaillaunie e 
Pennes, de'part. des Bouches da Rhóne, in Fran- 


co) La Libbra di 16 once. 
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eia , seoorido Gassendi ; 

in un globo caduto a 6 Marzo i 633 ; vicino 
al villaggio Dubrow nel Ducalo di Sagen in Islesia; 

in varj globi caduti in due piogge nel 1707 
e nel 1743; vicino Leibescliilz, e Plosckowitz 
in Boemia ; 

in un gioì» caduto nel 1730; a Nievre , vi- 
cino Coutancc in Francia ; 

in un globo di 3 libbre caduto nel Luglio 
del 1753; fra Strkow, e Pian non lungi da Ta- 
bor in Boemia ; 

in due globi , de’ quali uno di quasi ao lib- 
bre , cadmi nel settembre del 1755 ; nclvillag- 
gie di Laponas, a la miglia da Pont de Besle, 
in Francia ; 

in un globo di 7 libbre c mezza caduto nel 
1754; non lungi da Terranova in Calabria, uel 
Regno di Napoli ; 

in varj globi caduti cotne pioggia a a4 luglio 
1790; vicino Creon , de'part. de la Gironde, in 
Francia; 

' 0 

in varie pietre cadute ; vicino Agen , ddpart. 
du Lot c Carotine, in Francia , delle quali una 
del peso di jzo libbre, cd un'altra di i 5 ; 

in altre simili, cadute ai 16 giugno nel 1794; 
a Lucignano d’Assa , territorio di Siena in To- 
scana, delle quali una era di 7 libbre; 

in una massa di libbre 56 caduta a i 3 di- 
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cembre del lygS; a Wold-Coiuigc , nel York- 
sliire in Inghilterra ; 

in una pietra di io libbre caduta a ig feb- 
braio del lygG; in Portogallo; 

in una pietra di 22 libbre caduta a 12 mar- 
zo 179H ; vicino Sallcs depart. dii Rbòne , in 
Francia ; 

in molte altre pietre cadute a ig dicembre 
nel 1798; vicino al villaggio Krakbut, a 12 mi- 
glia c mezzo da Benares nel Regno di Bengala; 

in una massa caduta ai 7 agosto del 1802 ; 
fra Bcaumont et Cahors , depart. du Lot , 

in una gran pioggia di pietre, da mezz’oncia 
fino a 17 libbre, ai 26 aprile del i 8 o 5 ; nelle 
vicinanze de 1 ’ Aiglc , depart. de 1 ’ Orme, cd 
in un’altra pietra di 7 libbre caduta agli 8 
ottobre del i 8 o 5 , vicino Apie, depart. de Vau- 
cluse, (a) in Francia. 

7 / J^erro carùuntjhro c un yirodoito 
delle montagns psetiduvulcaniche , Orcogn. 
]). .j8g. 

(a) La crosta delle pietre nieleoriibe è grigio-iieric- 
eiii-di etiicre. Le pietre poi sono d’ un grigio-di cenere 
nella loro frattura granellosa , p coll’aiuto d’ una len- 
te vi si ossertauo de’ grani di Ferro, e di Ferro sol- 
forato. tjiicste non soiiiigiiaiio ad alcuna roccia cono- 
sciuta. Monsicur lAtugier , vi ha ritrovato ancora un 
poco di Croma ossidato. 
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SECONDA SPECIE. 

Ferro sussolforato (a). 

( Fer suH’urc ferrifere , H. ) (Magnelkies, W-) 
( Pirite magnetica ). 

Fusibile con odor di solfo al dardifiamraa. Se- 
midiiro ad un alto grado; acro; quasi sempre ma- 
gnetico. Tra ’l bruno di tombacco c ’I rosso di 
rame, P. sp. da 4, 5 i 8 fino a 4, 768. Trovasi 
Jn forma regolare. T. XI. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce c basi d’ un 
prisma dritto romboidale. 

1 . Sfoglioso , e 2 . massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Ferro sussolforato incontrasi 
ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo , col Quarzo ; a Mcf- 
fersdorf , c ad Ottcndorf , in Sassonia ; 

del Gnais , col Quarzo ialino prismalo ver- 
de-ulivo , c Calcio fosfato ; a Bodcnmcis nella 
Baviera ; 

coll’ Arsenico-ferro solforato cc.; aGicrcn nella 
Slesia ; 

collo Stagno ossidato; a Boinisch Ncustadtl 
nella Boemia ; 


(n) Contiene 3G , 5 parti di Solfo , c 63 , 5 di Fer- 
ro , IlatlchcU. 

Solfo 40 , i5; Ferro 5g , 85, Slromeyer. 
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del Quarzo aubordinato allo Scisto argillo- 
so, col Rame ossidolato metalloide ec.; a Dob- 
schau in Ungheria ; 

tra *l Gnaia e 'I Calcio carbonato* granello- 
so , col Ferro ossidolato; ad Orpes, e 
'delVAnJìbolo lamelloao subordinato al Gnais, 
col Rame-ferro solforato ec.; al Kupferhùgel, vi- 
cino Presnitz , in Boemia ; 

del Calcio carbonato granelloso , coll’ Arse- 
nico Ferro solforato ec. ; al Kalkberg vicino Ala- 
rienberg in Sassonia ; 

Zliaaeminato 
nelle montagne primitive , 
nello Scisto micaceo ; nel Drechselberg vi- 
cino Meffersdorf, nella Lusazia : 
nelle montagne di transizione , 
nello Sciato argilloso, nello Scisto selcioso, e 
nel Litocloro; ad Andreasberg nel Harz. 

TERZA SPECIE. 

J%rro solforato (a). 

(Fer sulfuré,H.) ( Gemei ner Schwefelkies W.) 

( Pirite ). 

Fusibile al dardifiamma con odor di solfo. Du- 
ro. Giallo-di bronzo tendente più o meno al 


(a) Contiene 5a, i5 parti di Solfo; 47 , 85 di Fer- 
ro. Hattcheit. 
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giallo-di ollonc ; P. sp. 4, 6 sino a 4, 8. Trovasi 

In forme regolari. T. XI. 

Cubico cd in altre forme derivanti dal cubo, 
per lo j)iù senza clivaggio apparente. 

/. Dendroide. a. in corno dC Aminone, ed 

a. Massiccio , e b. in Encrinite. 

3. Pseudomorfico. 

Appendici. 

I. Ferro solforato selenifero. 

Giallo-di bronzo pallido , dante il colore ros- 
siccio al solfo , che si ricava dalla distillazione 
di questo solfuro. 

IL Ferro idrato epigeno. 

(Fer oxydé dpigène, H.) ( Dichter Braun Ei- 
senstein , W. ) 

E il Ferro solforato , il quale dopo la per- 
dita del solfo, per cpigenia ha ritenuto la forma 
che prima avea. Bruno; Si trova 

In forme regolari. T. XI. 

Le stesse di quelle del ferro solforato. 

Massiccio. 

III. Ferra idrato epigeno orifero. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il ferro solforato, o Pirite di Ferro, è un 
minerale assai comune, ed incontrasi 
in Letti 

nelle montagne primordiali , 

nel Gnais , della crassezza di lao piedi e 
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di tm miglio circa di lunglicz^u , iiiicrrotlo da 
un piccol IcUo di Calcio carbonaio granelloso, 
A|K)lilh'ic, Sjxidumcno, c P'clslain verde; in Dan- 
nemora nel Upland in Isvezia ; 

mllo Scisto micaceo; a Giercn nella Slesia : 
ne' Letti 
delle montagne antiche , 
del Gnais , col Ferro ossidolato , F. ossidato 
compatto e fibroso , Manganese ossidalo incial- 
loidc lamelloso , Quarzo ialino limpido e vio- 
letto, Granalo, Anfibolo lamelloso perlaio, e 
Calcio carbonaio laminoso ; nel Kremsger in 
liocmia ; 

col Ferro subossldato metalloide congregato , 
F. ossidalo mallo , friabile e jwlveroso , F. car- 
bonaio, F. idrato. Quarzo ialino limpido violet- 
to , e Q. grasso ferrngigno rasso, Anfibolo lainel- 
loso perlaio, Granalo, Calcio carbonato, e Lilo- 
marga; negli Auspaner Gebirgc in Boemia , 
dello Scisto micaceo ; a Mariahilfsberg , nel 
Labili in Baviera ; 

dell’ Anfibolo lanudloso, col Rame-ferro sol- 
foralo ee. ; nel Kupferliiigel, vicino ai Kupfcr- 
berg in Boemia ; 

col Rame ossidolaio ferrifero nel Kupfcrberg 
in Lslcsia ; 

del Calcio carbonato granelloso , e 

del Gnais f col Ferro ossidolaio, F. sussol— 
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forato , F. carbonato , F. idrato , Jfangancse os- 
sidalo sullucido compatto, Quarzo fcrrugigno, Q. 
ialino limpido c violetto, Q. calcidonio , Calcio 
carbonaio cd Anfibolo laminosi, A. a spilletti, 
c Granato; ad Orpcs nella Boemia; 

dello Scisto argilloso, col Rame ossidolalo i 

metalloide ec.; a Dobscbau in Ungheria; ^ 

negli Strati 

delle montagne di Transizione , 
dello Scisto argilloso, col Rame-ferro sol- 
forato ce. ; al Rammelsberg nel Ilarz : 
delle montagne stratose carbonifere , 
del Zoo-Jitantrace j nello Schlossberg, vicino 
Brux in Boemia ; 

delV Argilla sfogliosa, col Rame solforato a 
spiche; a f’rank.enherg nelR Assia: ‘ 

ne’ Banchi , 

delle montagne di alluvione , 
nel litantrace limoso ; al Kroluperberg, vi- 
cino Brunnersdorf, nella Boemia : • , 

nella Torfa limosa , col Ferro idrato vicino ' . 

al villaggio di Ordrup, poco lungi da Kopenha- ■ . • 

gen in Danimarca : . 

nelle Vene ^ 

delle montagne antiche , j 

del Granito, Carrarach nel Cornwall in In- ‘ '> 

ghillerra ; ^ 

del Gnais , col Rame ferro-solforato arseni- . 
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fero ec.; nella miniera di Lorenz Gcgcnlrum, 
vicino Freiberg in Sassonia; 

col Quarzo ; al Lauicibrunnihale ( Cantone di 
Berna) nella Svizzera; 

dello Scisto micaceo , col Calcio carbonato 
laminoso; al Mauer-llorii del Vispcr-Thale nel 

,Valais; , 

(LI Talco dorile sfoglioso, coll’ Oro ec. , e 
dello Scista argilloso, coll’Oro argentifero; 

/ 

ad Eula in Boemia; 

del Porfido sienitico, coll’ Oro argentifero; ad 
Offenbanya nella Transilvania ; 

del Porfido argilloso, col Rame-ferro solfo- 
rato arsenifero ec. ; a Nagyag nella Transilvania; 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , e 

dello Scisto argilloso, coll’Oro argentifero; 
a Voiospaiack in Trunsilvaziia ; 

. coir Argenio-aniimoiiio solforato ferrifero ec.; 
a Clausthal nel llarz; 

della 'Grauwacka, col Rame-ferro solforato 
arsenifero ec. ; ad Obcrosback vicino Dillenburg, 
Contea di ISassau; 

del Calcio carbonato , col Bitume clastico 
cc. ; ad Odin , vicino Mamlor nel Derbyshire 
in Inghilterra : 

delle montagne stratose , 

del Calcio carbonato, col Piombo solforato 
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in tutto il Derbyshirc, ed in altre provincie 
d’ Inghilterra : 

Disseminato 
nella Rocce antiche , 

nel Granito; a S. Colomh nel Cornwall in 
Inghilterra; 

nel Gnais ; a Sisertskoi-Satvod negli Ural; 
nello Scisto micaceo; ad Edswal in Norvegia; 
a Paps of lura , nell’Isola di Iiira in iseozia; 
al Kupfcrhcrg, al Rappelt ed al Sauberg , vi- 
cino Neusiadt in Roemia ; 

nel Talco dorile sfoglioso , in forme rego- 
lari; nella Corsica; 

nel Talco sfoglioso ; al Zillerihal nel Tirolo; 
nello Scisto argilloso; nella Corsica; 
a loachimsthal in Boemia: 
nelle rocce stratose , 

nel Calcio carbonato compatto ; a Bergen in 
Baviera; 

nella Marna indurita , in nidi ; a Redelberg 
nel Jienmarkt (Palatinato superiore;) 

nel Fito-Zoantrace ; a Brux nello Schloss- 
berg in Boemia ; 

nel Basalto ; a Landekrone , vicino Gòrlitz 
nella Lusazia: 

ne’ banchi de’ terreni d’ alluvione , 
nell’ Argilla ; ad Altsattel, , 

nel Fitantrace aiumifero ; a Kommotau» in 
Boemia. . . , 
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2 . Il Ferro solforato selenifero , è sialo tro- 
vato in Isvczia. ' 

3. Il Ferro idrato epigeno orifero, trovasi 
nella 

Vena 

d’ una roccia antica , 

dei Talco granelloso -, col Piombo cromicalo, 
Oro ec.; a Zwclnoi Kudnik in Siberia, ove 
trovansi i cristalli triglifi anche coll’ Oro. 

QUARTA SPECIE. 

Ferro iper-solf orato {a). 

(Fer sulfuré blaac, IL) ( Strahlkies , Lcber- 
kies, Zellkies, Kammkics, \V. ) 

Dante al dardifiamma 1’ odore del solfo. Du- 
ro ; frattura granellosa ; sullucido appena. Fra ’l 
giallo di bronzo e’I grigio di acciaio. Trovasi 

In forme regolari. T. XII. 

Prisma romboidale dritto, ed in altre forme 


(a) Quantunque 1’ analisi chimica non dia die poco 
più di solfo, di quello che non si contenga nel Ferro 
solforato , pure la facilità colla quale si scompone ul- 
1’ azione dell’ atmosfera sembra indicare clic non tutto 
SI ferro si trovi combinato nel miscuglio. -sii' 

Contiene 54,34 parti di solfo; 45,56 di Ferro, Hattchttt. 
Laddove nel Ferro solforato 11 Solfo è al Ferro come 
5u,i5 : 47)65, u sia ivi il solfo supera di cinque circa il 
Ferro , e qui lo supera di nove quasi. 


r-Digilized by Googlv 


aa5 

ne derivano senza clivaggio apparente. 

1. Dentato. ( Kammkies ). 

Provegnente dalla riunione delle forme pri- 
mitive. 

2. Teataceo-fibroso. ( Leberkies 

5. Cavernoso. ( Zellkies ). 

4. Globoso-radiato ( Strahlkics ). 

5. A specchio. Superficie levigatissima e splen- 
dente ; 

fi. Pseudomoifico. Modellato in Ammonite. 
Appendice. 

Ferro idrato epigeno. 

È il Ferro idrato, clie ha ritenuto le mede- 
sime forme del Ferro ipcr-solforato , dopo la 
perdita del Solfo. 

. Relazioni geologiche. 

Il Ferro iper-solf orato è molto più raro del 
Ferro solforalo , ed è mollo piu diflicile a con- 
servarsi, tranne il cavernoso e’I cristallizzalo, 
giacché passa in Ferro solfalo all’azione del— 
r almosfera. S’ incontra 

ne’ Letti 

delle montagne primordiali , 

del Serpentino coi Grafite; nella montagna 
della Mora a MaravclIa,neirAndalusia in Ispagua: 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 

del GnaiSf coll’ Argento ec.; ad Himmclsfiirst, 

i5 
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congregato e dentato, coll’ Argento capillare, 
nel Neuer Morginistcrn', a Freiberg, 
coll’Argcnto-autiinonio solforalo ec. j a Frisch- 
gliick nel Fastenberg, e 

dello Scisto micaceo , coll’ Argento-antimo- 
nio solforato, Niccolo arsenicato, e Quarzo ia- 
lino ; nella miniera di Hohe Neujahr a lohann- 
geprgensladt , in Sassonia } 

dello Scisto micaceo , che passa 
allo Scisto argilloso , col Piombo , Zinco , 
Argento-antimonio solforali , e Calcio carbona- 
to ferro-mangauesifero ; a loachimslbal , e 
dello Scisto argilloso, col Ferro, Calcio, e 
Piombo carbonati , P. solforalo , P. solfalo , P. 
carb. carbonifero. Antimonio ossidalo. Argento 
cc. ; a Przibram in Boemia : 

delle montagne di transizione, 
dello Scisto argilloso-, ad Andreasberg nelHarz; 
della Grauwacta, e dello Scisto argilloso; 
nelle miniere di Eiscrfcld nel Tife-Holdcmbacli, 
col Ferro idrato , Rame-ferro solforato , Co- 
balto iper-arsenicalc , e Quarzo ; nel Griinc Love , 
col Ferro carbonato, nel Alte Thalsbach, 

■ col Rame , R. ossidolaio , R.-ferro solforato , 
Ferro carbonato cc. ; nel W ilde Bar , 

col Rame-ferro solforalo. Cobalto iper-arse- 
nicale. Ferro carbonato, e Quarzo; nella Con- 
tea di Nassau Siegen , Circolo del Reno ; 
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del Calcio carbonato, col Piomljo solforato, 
Bitume elastico cc. ; ad Odin vicino Mamtor 
nel Dcrbysliire in Inghilterra : 

delle montagne stratose carbonifere , 
della Pietra sabbionoaa , coll’ Oro argenti- 
fero ec. ; a Fatzebay nella Transilvania ; 

Disseminato 

nelle montagne stratose calcarifere , 
nel Calcio carbonato grafico) ne’ contorni 
di S. just nella Piccardia, in Francia. 

QUINTA SPECIE. 

Ferro ossidolato {a). 

( Fer oxydulé , H. ) ( Magnct Eisenstein, \V.) 
Magnetico , polvere nericcia. P. sp. 4 , og5. K 
A. Metalloide. 

Poco duro : Nero-di ferro tendente alle volte 
al grigio di acciaio, e trovasi 

Laminoso , ed in forme regolari. T. XII. 
Clivaggio quadruplo parallelamente alle fac- 
ce dell’ottaedro regolare. 

1. Fibro-laminoso . a. a sfoglie piane, 

a. Gratio-lamelloso. b. a sfoglie curve, 

5. Granelloso. 5. Compatto. 

4. Sfoglioso , 6. Specchio. 

(nt) Contiene 28, 14 di protossido, c 71 , 8G di pe- 
rossido di Ferro. Benelius. 

Vi sarebbero due molecole per la formazione della 
specie , e non c più semplice 1’ ammettere una data 
quantità di ossigeno distribuita ugualmente nel Ferro ? 


\ 
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lì. Matto. 

1. Terroso. Seniiiliiro ; bruno-nericrio. 

2. FuUginoso. ( Eiscnsfhwarz ). Friabile j 
sporcante. Nero-turcbiniccio. 

jippendÀci. 

I. Ferro ossidolato titanìfero (a). 

Fra ’I nero di ferro, e ’l rosso di cocciniglia. 
Frattura concoide splendentissima. 

Al dardifiainma diviene più scuro c tende al 
grigio di piombo. Trovasi 

In forma regolare , come il Ferro ossidolato. 

I. A grani liberi, ( Iserin ). 

a. Arenaceo , sullucido. ( Eisensand ). 

II. Ferro osaidolato - Zinco - Munganesife- 
ro ( 5 ). ( Franklinite). 

Forme simili al Ferro ossidolato T. Xll. 

Polvere Bruno-rossiccia ; magnetico. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Ferro ossidolato trovasi 

in Montagne intere indipendenti , 

come il Tabcrg nella Svezia; 

il monte Blagodatski ; vicino le Fonderie di 
Gorobladatski, fra Katarinenburg e Werchoturye 
nel Governo di Permie , 


(a) Contiene 78 parli di Ferro ossidato, c aa di Ti- 
tano ossidato. 

(A) Contiene 66 di Ferro ossidolato; 17. di Zinco os- 
sidato , e 1 6 di ossido rosso di Manganese. lìerthier. 
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il KatsclikenarsLi ; non lungi dalle Fonderie 
di Nischnolurinski , e 

la momagna vicino Werchneudinsk, a Ner- 
tscliiiiàk nel Governo d’ Irkuzk , negli Ural, ed 
altrove ; 

ed il Puchamanche nell’ America Meridionale: 
* in Letti 

nelle montagne di antica formatone , 
nel Gnais , della crassezza di cinque piedi, 
composto di sfoglie alternanti di AnfiLolo lamel- 
loso , e di Granato compatto j a Prcsnitz , 
col Ferro solforato cc.; nel Kremsger, in Boemia; 
massiccio, col Calcio fluato, Aniìbolo radiato, 
e Ferro idrato; nel FraucuLcrg, ed a SchGn- 
Lrunn vicino Gersdorf, c 

nello Scisto argilloso, col Rame idro-carbo- 
nato superficiale ; nell’Alte Hammerzechc a Berg- 
kicshiibel, in Sassonia; 

nel Serpentino comune subordinalo 
allo Scisto micaceo-, a Cogne , nel Piemonte; 
fra ’l Gnais, e ’l Calcio carbonato granel- 
loso ; ad Orpes in Boemia ; 

ne' Letti 
delle montagne antiche , 
del Gnais , col Ferro solforato cc. ; negli Aus- 
paner Gebirge in Boemia ; 

col Granato, Pirosscno, Epidosia, Felstain cc. ; 
ad Arendal in Norvegia: 



sSo , . 

Disseminato , 

nelle montagne antiche, 
nel Gnais , in ottaedri ; nel Neiwa , vicino 
Newianskoi-Sarwod , c nel Belaja negli Ural ; 
jiel Talco clorito sfoglioso , in ottaedri , a 


Lungau in Baviera ; 
nella Corsica; 
a rfiisch nel Tirolo; 

a Wyler Stante neirUrsern-Thal, in Isviizcra ; 
nel Serpentino , col Granato , e Talco lami- 
noso; ad Hohenstein non lungi da Untcrhals 
in Boemia : 

nelle montagne stratose indipendenti , 
nel Basalto , in ottaedri ; a Marksuhl , non 
lungi da Eiseuacli , nella Turingia : 
in Vene 
nelle montagne antiche , 
nel Serpentino ; a Zióblitz in Sassonia, 
a. Il Ferro ossidolato fuliginoso , trovasi 
nel Letto 

di Ferro ossidolato subordinato 
al Gnais, coi Granato, Pirosscuo cc. ; ad Aren— 
dal in Norvegia. 

3. Il Ferro ossidolato titanifero incontrasi 
ne’ Banchi 

de’ terreni di alluvione , provenienti 
dalla decomposizione del Basalto , nel Cir- 
conc rosso, in Alvernla nella Francia; 
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a los Cerricos nigros, vicino la Sellia, non 
lungi da Jumilla nel Regno di Marcia in Ispa- 
gna; ed altrove: 

dalla decomposizione de’ prodotti vulcanici \ 
come SODO le Lave, le Scorie, i Tufi ec. ; nel- 
le vicinanze del Vesuvio, della Torre, di Poz- 
zuoli ec. ; nel Regno di Napoli. 

4. Jl Ferro ossidolato-Zinco-manganeaifero 
forma 

Letto 

nelle montagne antiche y 

nel Calcio carbonato lamelloéo, col Ferro os- 
sidolaio. Zinco ossidalo ferrifero rosso , Granato 
verde-gialliccio e Quarzo; nella Novella Jersei 
nell’ America Seiienirionale. 

SESTA SPECIE. 

Ferro subossidato. \ 

(Fer oligiste, H. ) ( Eisenglanz, W.). 

Duro; polvere rossa-di ciliegio. Grigio-d 'accia- 
io; nero-di ferro, spesso iridato. P. sp. 5 . Trovasi 

In forme regolari. T. XII; 

Clivaggio triplo parallelo alle facce d’ un rom- 
boide [lOco acuto, non sempre apparente. 

1. Lenticolare ; 6. Dendroide ; 

2. S foglioso piano , 7. Massiccio ; 

3 . S. curvo y 8. Testaceo fibroso y 

4. Laminiforme ; g. Stalattitico ; 

5 . Bacillare-radiato; \o.Congre^tojy>roso) . 

** 
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11 . Granelloso; i 5 . Compallo ; 

la. Gran.~sfoglioso ; \li. A specchj. 

Relazioni Geologiche. 

Trovasi in montagna indipendente sul Gra^ 
nito. Oreog. pag. aog. 

' in Letti 

nelle montagne antiche , 
nello Scisto micaceo, massiccio. Orcog. p. i 38 ; 
Jra *l Granito , e lo Scisto argilloso , a spec- 
chio , col Ferro ossidato congrcgaio-fibroso , gra- 
nelloso e massiccio, summclalloide, tenero ec.; 
ad Irrgang, vicino Platten in Boemia: 
nelle Vene 

delle montagne primordiali , 
del Gnais , in piccioli cristalli ed a specchio 
ec. ; nel Aller Welt Heiland vicino Freiberg 
in Sassonia: 

sublimato da* Vulcani. Oreog. p. 617. 
SCTTIUA SPECIE. 

Ferro ossidato. 

Magnetico dopo 1’ azione del dardifiamma. Pol- 
vere rossa. Trovasi 

A. Metalloide. 

Semiduro. Nero-di ferro. 

Laminoso f a. a lamine piane , 

(«) b. a lamine curve f 

(a) la tenuissime lamine ù traslucido , ed apparisce 
(Ofso-di sangue-di cocdnigUa approisimato [alla_^candela. 
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c. a lam. ondeggiate. (Eiscn glimmer, W.) 
a. Squamoso. 5 . G rana- lame lioso. 

B. Summetalloide. 

Semiduro, o tenera Fra ’l rosso-bruniccio , 
e ’l grigio di acciaio, rosso-di ciliegio-di san- 
gue; nero-di ferro. 

4. Congregato-fibroso; 5 . Testaceo-Jìbroso , 
(Rothcr Glaskopf, W.) 6. Terroso sporcante. 

a. a fibre dritte. Grasso al tatto, (a) 

b. a fibre ondeggiate. (Rothcr Lisensham.) 

C. SuUucido appena. 

Duro , 0 Scmiduro. Fra ’l rosso di sangue e ’l 
grigio di acciaio; o fra questo e’I rosso-bruuiccia 

7. SJerico-cornpresso. aa. liberi, 

A grani liberi. bb. agglutinati. 

8. Botolato. g. Massiccio (^b'). 

a. a pezzi angolosi , 

1 ). Matto. 

Tenero. Rosso-bruniccio-di sangue. 

IO. Terroso. Friabile. 

Appendice. 

Ferro ossidato argilltfero. 


(rt) Conlionc 66 di Ferro;. aS, 5 o d' Ov'igctto ; 4,26 
di .Selce; i,u 5 di Allumina. 

(A) Contiene C 5,4 di Ferro ossidalo; 3,7 di .MaH|;a- 
uese ossidalo; 30,7 di Sclcr;g,i di Argilla. 
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A. Humnn talloide. 

S«miduro ; bruno-rossiccio. 

T. JjeHtieolare. ( Kórniger Thoneisenstein , 
W. )(o). 

In globelli compressi aggluiìnali, 
a. massiccio , e b. sj'oglioso. 

JB. Sullucido. 

Semìduro. Eruno-rossiccio. Frattura uguale, o 
concoide. Tenero, e grasso. 

а. Z>/«.9/7not</e.(Iaspisartiger Thoneisenstein W.) 

3. Sfoglioso imperfetto. 

C. Matto. 

Tenero. Trattabile Bruno-rossiccio. Rosso-bru- 
niccio chiaro, o cupo-di ciliegio. 

4. Grafico. (Rotei, W. ) Scrivente. 

5. Bacillare. (Siànglicher Thoneisenstein, W.) 

б. Sferico; a grani rotondi agglutinati. 

Relazioni geologiche. 

1. // Ferro ossidato metalloide micaceo , tro- 
vasi coi Ferro subossidato in montagna indipen- 
dente nell’ Isola d’ Elba : 

Disseminato 

nelle montagne antiche, 
nel Granito , al Kirchberg nell’ Alto Pala- 
tinato, ove occupa il luogo della Mica; 


(a) Cnnliene 64 di Ferro ossidato ; a3 di Allumina -, 
7,3 di Selce ; 5 di Acqua , e o,5 di perdiu. 


I 
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nel Ghais superficiale; a Dorfchemniiz: 
in Inetti 

nelle suddette montagna, 
fra’l Granito, e’I Gnaia; nel Sechs Briidcr 
Eiuiglieit , a lohann-Gcorgenstadt nella Sassonia; 

nello Sciato argilloso, col Ferro carbonaio; a 
Poratsch vicino Schmolnitz in Ungheria. 

9. Il Ferro ossidato summetalloide semiduro 
trovasi 

in Letti 
nelle montagne antiche, 
fra ’l Granito , e lo Scisto argilloso , con- 
gregato fibroso , col summetalloide tenero spor- 
cante, e col inatto tetroso ; ad Irrgang vicino 
Plattcn in Boemia. 

“5. n Fer. oasid. summetalloide tenero trovasi 
ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
dello Scisto argilloso, col Ferro ossid. metal- 
loide cc. ; a Bergkishùbel in Sassonia. 

4. Il Ferro ossidato argillifero summetalloide. 
lenticolare , s’ incontra 

in latrati 

nelle montagne di passaggio , 

Subordinati al Calcio carb. di transizione. 
Oreogn. pag. 960. 

5. Il Ferro ossidato argillifero sullucid. dias- 
ppoide. Oreogn. pag. 38i. 
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6. n ferro osSidaXo ero grafico. Ona- 

gnosia pag. a53. 

17. Il ferro ossidato matto senùduro , bacil- 
lare e massiccio , appartiene alle montagne 
carbonifere, e male a proposito credevasi pro- 
dotto delle combustioni sotterranee, giacché non 
è magnetico, ma lo diviene appena esposto alla 
semplice fiamma di una candela. Intanto trovasi 
nelle vicinanze de' luoghi bruciati e de’ luoghi 
anrxira ove il carbone è intatto. Oreog. pag. 0^3. 
c 4^^' 

OTTAVA STECIE. 

Ferro idrato. ( Fer oxydé , H. ) 

Magnetico dopo l’ azione del fuoco. Polvere 
bruno-gialliccia: Gialla: Verde-gialliccia: Trovasi 

A. Nero di ferro. 

Polvere gialla, o bruno-gialliccia. Poco duro. 
Esiste 

In forme regolari. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce del Cubo. 

B. Nero ialino. 

(Fer. oxidé noir viireux. II.) 

C. Bruno. 

Polvere bruno-gialliccia. Bruno-gialliccio— di 
garofano-di capelli. Resinoide alle volte (<i). E, 

(«) ( Fer oxydé resinile , 11. ) Fondesi alla fiamma 
di una candela , c contiene tre cent e s imi di acido sol- 
forico , che sembra accidentale. 
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1 . A spinetti. In fascctti come pennelli ( Flè- 
ches d’ Amour ). 

2 . Congregato fibroso. (^xsiuneiO\aL^\s>pi , W.) 
Fibroso sullucido con isplcndorc di scia. 

5. Compatto. ( Dicliler lirauti Eiscnstein, W. ) 
a. Congregato. b. Massiccio. 
c. Pseudornorfico. Iti Conchii,’Iia. 

4- Terroso. Friabile. ( Ockriger Braun Eiscn- 
sicin. W- ) 

D. Giallo. 

Giallo-di ocra. 

Terroso. Friabile. 

E. P'erde. 

( Griine Eiscnerde , VV. ) 

V erdc-canario. 

Terroso , 

a. consistente , e b. friabile. 
Appendici. 

I. Ferro idrato ramifero. ( Kupfcr Fceberz. ) 
La sua soluzione nell’acido nitrico lascia il Ila- 

me sul Ferro. Bruno-bigiccio-di garofano. Trovasi 
Massiccio , 

a. resinoide. Con isplcndor di resina, 

b. surresinoide. Sullucido. 

II. F. idrato argillifcro. (Thoneisenslcin, W.) 
1 . Sferico, ( Kugliclicr Thoncisenstein, W ); 

a. testaceo, b. compatto. 

A picciole sfere agglutinate , o libere. 


238 

2. GlobuliformeiKòitàgex Thonciscnstcin,W.) 

A minutissime sfere j>oco aderenti. 

III. Ferro idrato- selcioso -manganeaifero. 

(Terra d’ Ombra ) (a). 

Frattura terrosa fina, concoidca; aderente alla 
lingua ; segnatura grassa; bruno-gialliccio-di fe- 
gato-di castagna. 

IV. Ferro limoso fosforijero ( Raseu Eisen- 
stein , VV. ) (A). 

Dante un precipitato bianco nell’ acido sol- 
forico. Trovasi 

A. Lacunoso. 

( Morasterz , W. ) 

Matto ; friabile ; poco sporcante. Bruno-gial- 
liccio. Giallo di ocra. 


(a) Contiene 48 di Ferro ossidato; ao di Manganese 
ossid.ato ; i 3 di Selce; 5 di Allumina , e 14 di Acqua. 

(i) 11 Ferro limoso fosforifero non dà ' costanlcmcnte 
la medesima dosa di acido fosforico nell’ analisi , va- 
riando da 18 fino a 40 per cento. Un tale acido pro- 
viene dalle materie organiche corrotte nel fondo de’ 
Laghi, e delle Paludi, dal disseccamento delle quali il 
Ferro idrato acquista successivamente durezza , colore 
più cupo , e splendore. 11 non divenire azzurro all’ a- 
ria , pare , che sia semplicemente sporcato dal fosforo, 
o se il fosforo è nello stato di acido, per la sua picciola 
quantità , non sembra che possa il Ferro essere consi- 
derato come fosfato. 
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Terroso. 

Tenero in masse spugnose e cavernose , spesso 
con residui di materie animali , o vegetali. Frat- 
tura grossolana o fìna.‘ 

B. Paludoso. 

( Sumpferz, W. ) 

Matto ; semiduro ; frattura ineguale. Bi uno- 
gialliccio cupo. Bruno-nericcio. 

1. Cavernoso. 2. Poroso. . 

In masse perforate con voti ripieni di Ferro 
idrato friabile di un color più chiaro , ■ ed alle 
volte con materie organiche. 

C. De^ Prati. 

( Wicsenerz, W. ) 

Frattura concoide; splendore di grasso. Bruno- > 
nericcio-gialliccio. Nero-bruniccio. 

1. Cavernoso. a. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

1. H Ferro idrato nero in cubi è rarissimo, 
e lo feci conoscere sopra de’ pezzi di Quarzo 
del Museo di Parigi , provenienti dalla Carta- 
ria Russa. 

a. Il F. idrato a spilli , o fibre a pennelli , 
esiste nelle geodi con cristalli di Quarzo nericcio, 
e bruniccio nella Pietra sabbionosa di Siberia. 

3 . n Ferro idrato congregato-fibroso , e ’l 
compatto s’incontrano 

ne’ Letti • 
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{Ielle montagne antiche, 
dello Scisto argilloso, collo Scisto selcioso ; 
ne’ Pirenei orientali : 

negli Strati 

delle montagne calcarifere. Oreogu. p. aga. 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Gnais ; a Scheibciibcrg , vicino Anna- 
berg nella Sassonia: 

{Ielle montagne 'stratose calcifere , 
del Calcio carbonato , col Ferro idrato ter- 
roso friabile ; nel Gliickssierne fra Albrecbts , 
ed Asclienhof nel Henncberg, nella Franconia. 

4 . Il Ferro idrato giallo , accompagna le va- 
ricii di Ferro carbonato argillifcro gcodico , e 
massiccio. 

5. Il Ferro idrato verde, si trova alle volle 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo, col Quarzo, e Ferro sol- 
forato ; nel Neue Hoffnung Gotles a Braunsdorf , 
... a lohanngcorgenstadt , 

col Quarzo, c Bismuto al Frischglnck, nello 
Scliimmclberg vicino Scbnceberg , in Sassonia. 

6. Il Ferro idrato ramifero , trovasi 

ne’ Letti 
delle montagne antiche-, 
del Calcio carbonato grano-lamclloso , col 
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carbonato ec. ; nelle miniere 
di Benjamin , di Marianna ... a Moldawa nel 
Bannato : 

nelle Vene 

delle montagne stratose calcifere , 
della Pietra sabbionoaa , col Rame carbonato 
ec. ; a Bulach nel Wirtemberghese in Isvevia ; 

del Calcio carbonato compatì.* , col Rame 
carbonato ec; a Falkenstein nel Tirolo. 

7 , n Ferro idrato argilUfero sferico o glo- 
buliforme trovasi in 

latrati 

nelle montagne calcifere. Oreog : pag. 536. 

8 . Il Fer. idrato argilUfero a minutissime 
sfere f impropriamente detto lenticolare, trovasi in 

latrati 

nelle montagne calcifere. Oreog. pag. 3i5. 
g. Il Fer. idrato aelcioso-manganesifero trovasi 
in Banchi 

nelle montagne di alluvione. Orec^. p. 463. 
IO. n Ferro idrato foaf orifero lacunoso si trova 
in Banchi 

ne’ terreni d' alluvione , 
nel fondo de’ Laghi ; nelle vicinanze di Ko- 
pcnliagcn nel Scrland in Danimarca ; 
a Guttau nella Lusazia ; 
nelle vicinanze di Hannover , nella bassa Sas- 
sonia ; 


16 
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a Griiiich nella Slesia: 

i\. Il Ferro idrato fbajorijero paludoso , 
csisic ancora 

in Banchi 

ne’ terreni di alluvione , 
nel fondo delle paludi; nel Sceland vicino 
Kopciihagcn, ed 

in FlensL g nel liiiland , in Danimarca ; 
fra Neumarkt , c Postbauer , nel Palaiinalo in 
Baviera; 

colle impressioni di foglie di alberi ; a Carls— 
bad in Boemia; 

a Griilicb, ed a Wicbclsdorf nella Slesia; 
con i tronchi di alberi (Belula alba) , vicino 
Ribenskoi fra Oudinsk e Krasnuick in Siberia. 

12. Il Ferro idrato fosforifero delle prate- 
rie , esiste ove sono Laghi e Paludi disseecate , 
e tale come esisteva Io stesso Ferro idrato fos- 
forifero lacunoso c paludoso 
in Banchi 
ne* terreni suddetti, 

sotto la terra vegetale; a Bulcnrheit nel Pa- 
latiuaio in Baviera; 

in Bernsdorf, Gutte, Kcmnitz, Muskau, Stei— 
niz , e Kcule nella Lusazia ; 
in Moldau nella Slesia ; 
a Libcttcn , Rouitz, Sirk; nell’ Ungheria. 
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kona specie. 

Ferro carbonato («). 

( Fcr carbonaie , II. ) ( Spaih Eisensiein , W.) 

llagnciico dopo. 1’ azione del fuoco; solubile 
con poca o senza effervescenza nell’ acido nitrico. 

Scmiduro; splendore di cera o di perla. Gri- 
gio-gialliccio. 13runo-gialliccio-di garofano-ne- 
riccio. Nero-bruniccio. Trovasi 

Laminoso , ed in forme regolari ; T. XIII. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facce d’ un 
romboide ottuso (6) ed uno, non sempre visi- 
bile, parallelo alla grande diagonale delle facce. 
Frammenti romboidali ; 

I. Lenticolare. 2. Laminoso. 5 . Lanudloao. 

4 . Compatto. 5 . Pseudomorjico ; 

in cristalli di Calcio carbonato. 

(a) Dal Calcio-magnesio carbonato squamoso sino al 
Ferro carbonato laminoso ( Ferro apatico), il Ferrosi 
trova da 4 sino a 66 ; il Calcio da 96 sino ad 1 ; 1 ’ A- 
cido carbonico da 34 sino a 43; la Magnesiaci Mad-> 
gallese poi io piccola quantità. 

( 3 ) Che non è il romboide stesso del Calcio carbo- 
nato come credeva M. Ilaùy, giacché F angolo maggiore è 
di 107 gradi , laddove quello del Calcio carbonaio è di 
io 5 gradi c 5 minuti , secondo le misure prese col Gonio- 
metro di riflessione. Del resto questa sostanza ha la me.* 
desima molecola integrante, la medesima forma primi- 
tiva del Calcio carbonato , ma di dimensioni diverse , 
e l’imita anche nelle forme secondarie. 



2 44 

yfppendice. 

Perno carbonaio ar^llijero. 
lùfTcrvcsceiue cogli acidi semidiiro; mallo; fiatinra 
terrosa fina. Grigio-gialliccio-di Cciicrc-di fumo- 
nericcio. Bruno-rossiccio. Nero-bigiccio. Trovasi 

1 . jìlassicio. ( Gcniciner Tboiiciscnsicin ). 

2 . Ovoide-testaceo. 5. Geodico. Voto con noc- 
ciolo mobile. ( ricira acquilina) ( Eisenulerc ). 

Relazioni f^ologicha. 

Il P. carbonato esiste in latrati. Oreog. p. 2y5. 

nelle montagne calcarifere, 
nel Calcio carbonato compatto; 

a Yordenberg , ed Eiseuerz , nella Stiria ; 
ad lliittenberg, nella Cariniia: 
ne’ Letti 

delle montagne antiche, . 
del Gnais , e del Calcio carbonato , col Fer- 
ro solforalo ec. ; ad Orpes , c 

del Gnais, col Ferro solforato ec. ; negli 
Auspaner Gebirgc in Boemia-; 

dello Scisto argilloso , col Rame-ferro sol— 
forato arsenifero; a Poralsch in Ungheria: 
negli Strati 

del Calcio carbonato compatto, eo) Ferro; ncl- 
r Eiserne loliannes, presso Kamsdorf in Sassonia : 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 

dello Scisto argilloso , col Rame ossidolato 
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inelalloIJe cc; , nelle miuicrc di Diinklcr , a 
Gross-Kamsdorf nella Sassonia: 

delle montagne di transizione , 

della Grauwacka e dello Sciato argilloso , 
col Ferro ipor-solforato ; nelle miniere di lii- 
scrfcld nel Tifo lioldcubach,- Contea di ^«assau- 
Sieyen , nel Circolo del Reno. 

Il II carbonato argillijero forma strali nelle 
montagne carbonifere. Orcogn. pag. 3i>3. 

DECIMA SPECIE. 

Ferro idro-fosfato (a). (Fcr l’hospható, 11.) 

Solubile senza effervescenza nell’acido nitrico. 
Trovasi' 

In Jorme regolari. Tav. XL. ( Vivianite.') 

Clivaggio triplo parallelo alle facce c basi di 
un prisma dritto obliquangolo. Splendore di gras- 
so; traslucido. Turcliino-d’ indaro. Grigio-ver- 
diccio; polvere turchi na-d’ indaco. 

1 . Glohulif orme-laminoso, a. A spill.tli . 

3. Polveroso. ( Rlauc Eisanerde, W. ) (/>). 

Matto; sporcante, bianco, divcnrntc Tnrcbi- 
no-azzurro-di Prussia-cilcstro, all’ aziorte dell’ aria. 

Relazioni geologiche.. 

Il Ferro-idro fosfato cristallizato trovasi 

(а) CoutieDc 4>,a5' parti d' Peno;, 19,36 di Àcido, 
fo&forico; 3i,35 di Acqua ; 5 di Allumina ; i,aS di Selce 
fcrrugigna , c a coro state di peidiut, Fourcroy, c Lani^ic r 

(б) Contiene 47,5 di Ferro 0:>cidolalo ; 3a di- Acide», 
fosforico; 20 di Acqua; 0,5 di perdila, Klaproth-, 
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nelle Vene - 

delle montagne antiche , 
del Gnais , a Bodcmnais nella Baviera ; 
dello Scisto argilloso , nella miniera di Iluel 
Kind in S. Agucs nel Cornwall. 

1 . Il Ferro-idro fosfato glohuliforme lami- 
noso , s’ incontra 

ne' Banchi 

de’ terreni d’ alluvione , 
di Argilla Ligir.cia e turchiniccia, in gloLetti 
del diametro di un pollice quasi; nell’ origine 
del fiume de’ Creoli nell’ Isola di Francia ; 

in Alleyras, nel départemeut de la Ilaute- 
Loire in Francia. 


3. Il F, fosfato a spilletti , si trova 
ne’ falsi Vulcani, nelle cavità delle scorie; 
nella Bouiche vicino Ncry, departement de l’Al- 
licr in Francia (a). 

O. Il F. idro-fosfato polveroso si trova 
ne’ Banchi 
de’ terreni di alluvione , . 
di Argilla; nelle paludi d’ Irhit, e d’Ilina , 
negli IJral; 

nel Merzthal , nella Stiria ; 


('z) Questa varietà non pare che contenga acqua ; uu * 
'Analisi esalta potrebbe dar luogo ad un’ altra specie. 
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in Koppel vicino Ehcnau nel Salisburghcse ; 
di Turja; a Birkerode ctl llelsingor, nel See- 
laml in Danimarca; 

a Ueiclicrtliofen nell’ Alto Palatinato; 
ili rerro-idralo Jbsforifero ; ad Oberlichte- 
nau ed a Slimbacli, nella Lusazia : 
fra gli Strati 
di-ìla montagne calcifere , 
fra’l Calcio carbonato compatto, dVArgil^ 
la ; ad Eckarisbcrg, cd a Saxenberg, nella Tu- 
l'iiigia : 

delle montagne carbonifere , 
dell’ Argilla ^fogliosa , c 
del Zoo-Jitantrace nella fonderia di Turinski, 
in Siberia.,^ 

UNDECIMA SPECIE. 

Ferro idro-arsenicato (a). 

( Fer arsiiniaté, 11. ) ( Wiirfelcrz, W. ) 
l^lcitrico per calore. 

J'iisibilc con odor di aglio sul carbone al dar- 
difiainma , dante un residuo altirabile dalla ca- 
lamita. Verde-sineraldo-di ulivo-di pistacchio-di 
]K)rro-di canario. Si trova 

/n forme regolari. T. XIII. 


(<i) Contiene 48 parti di Ferro ossidato; 18 di Acido 
di ansenico ; Sa di Acqua , c 3 di Calcio carbonato j 
Fau</uelin. 
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Clivaggio triplice secondo le facce del cubo. 
Splendore di cera. 

Terroso. Matto 

JlelaLÌoni geologiche. 

j. Il Ferro idro-arsenicato cubico, s’in- 
contra 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Granito , sul Quarao ferrugigno col Rame 
solforato disseminato, e poco Ferro idrato bruno 
friabile ; in Carrarach , 

col Rame solforato, R.-ferro solforato , Arseni- 
co-ferro solforalo, F. idrato terroso^ Rame-ferro 
solforato ai-seiiifero ; a Muttrell nella Parrocchia 
di Guenap, nel Cornwall in Inghilterra. 

2. Il Ferro idro-arsenicato terroso, si trova 
nelle Vene 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , coll’ Oro j Ferro stdforalo e 
Quarzo ; vicino Szalalna in Transilvania. 
nODICnSIMA SPECIE. 

Ferro idrosolfato. 

( Fcr sulfalé, H. ) ( INaliirlicher Vitriol , W. ) 
Sapore siiiico ed astringente. La sua dissolu- 
zione acquosa annerisce le sostanze stitiche ve- 
getali. Trovasi 

A. Vetroso. 

Vcrdc-bigiccio-gialliccio-di smeraldo. 
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In forrife regolari (a). T. XIU. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facee di 
un romboide acuto. 

1 . Congregato. 3 . Massiccio. 

B. Splendente di seta. 
Bianco-verdiccio. 

5. Fibroso. A fibre parallele. 

G. Matto. 

. Giallo-citrino. 

4 Polveroso. Superficiale. 

Relazioni geologiche. 

n Ferro idrosolfato è il prodotto della d®" 
composizione del Ferro solforato ed ipersolfora- 
to , ed incontrasi 

Superficiale 

sulle rocce di antica origine , 
sul Gnais ; nelle vicinanze di liantes nella 
Francia ; 

sul Porfido sienitico ì a Matthiaschacht, vi- 
cino Krcmnitz in Ungheria ; 

sullo Scisto argilloso / a Fahlun nella Svezia : 
sulle rocce, di transizione , 
sulla Grauwaka , congregato e fibroso ; a 
Rammclsberg vicino Goslar nel Harz: 


(a) 1 suoi cristalli sono prodotti dell’arte. 

Contiene 3g parti di Acido solforico i a3 di Ferro , 
e 38 di Acqua, Bergmann. 
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sulle rocce stratose , 

sullo Scisto carbonoso ; a Meuricht ucl Fa- 
laiinaio supcriore ia Baviera. 

TREDICESIMA SPECIE. 

Ferro ossidato selcioso-calcare (a). 

( Yenile , H. ) ( Lievrit , HofTinann. ) 

Fusibile in un globetlo nero, magnetico e suni- 
mcialloide. 

Duro ; nero-di ferro, o nero-bigiccio resinoide. 
P. s. da 3 , 825 sino a 4 > 061. Trovasi 

la forme regolari. Tav. XXXIX. 

Clivaggio quintuplo. Quattro direzioni di la- 
mine parallele alle facce d’ un ottaedro rettan- 
golare , ed una parallela al picciol lato del ret- 
tangolo, base comune delle due piramidi deU’ot- 
laedro. 

j. Bacillare, a. SpilleUi. 3 . Massiccio. 


(a) Contiene 49 parli di Ferro ossidalo-, a di Man- 
ganese ossidalo; 14 , U di Calcio ossidalo; i di Allu- 
mina ; 3 o di Selce ; c 5 , ga sono siale di perdila, f-'aii- 
queliii. 

In un’ alira simile analisi l’ islesso Aulorc vi lia iro- 
valo 57 , 5 parli di Ferro e Manganese ossidali. 

Secondo il Signor Descotils conlienc 65 parli di Ferro 
ossidato ; 3 di Manganese ossidalo; aS di Selce; 13 di 
Calcio ossidalo ; o , 6 di Allumina , ed 1 , 4 sono siale 
di perdila. 
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Relazioni geolo^che. 

>■ Il Fezro ielcioso-calcare si trova 
ne‘ Letti 
delle montagne antiche , 
di Piroìseno fibroso e bacillare , con Quar- 
zo, Epidosia, Ferro ossidolato, Arsortico-ferro 
solforalo. 

sul Calcio carbonato; al Rio la Marina, e 
con Granalo, Quarzo ialino e Ferro ossido- 
lato ; al Capo Calamila , nell’ Isola d’ Elba. 

Questo minerale di Ferro è stato ritrovalo dal 
Signor le Lievre Ispeitor Generale delle miniere 
di Francia , ’e dal medesimo fu chiamata Jenile. 
Il Signor Iloffmann lo chiamò Lievrite dal nome 
dello scopritore. L’ analisi però ha comandato 
che fosse unito al genere Ferro , poiché questo me- 
tallo si trova ossidalo e combinato alla Selce, ed 
al Calcio, come si è fatto col Titano selcioso 
calcare, quantunque in quesC ultimo la quan- 
tità di Titano sia stata anche minore (a). 


(a) In una memoria consegnata negli Atti dell’ Ac- 
cademia delle Seienze di Napoli , e come aggiunta nella 
pag. 33i del 3 Voi. della prima edizione di quest’ opera, 
ho considerato questa Jenite come Ferro ossidato Sel- 
cioso calcare , il che è stato seguito poi dal Signor Ilaùy 
nella seeonda edizione del suo Trattato di Mineralogia, 
pag. g3 del Tomo IV. 
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quattordicesima specie. 

Ferro aucclorurato. 

( Pyrosinalilk , Hauarnann. ) 

Al dardiGamma manda odoro di cloro , c fondcsi 
in gloljelio di Ferro ossidalo. Grigio-verdiccio , 
perlaio. 'P. sp. 3 , 8 1. 

Esisie yi. Fossile. («). 

In forme regolari. Tav. XL. 

Clivaggio iriplo parallelo alle facce e basid un 
prisma romboidale obliquo. 

I. hamelloso. 

' ' B. Vulcanico. 

9. Congregato. Deliquescente all aria. 

Belazioni geologiche. 

1. 'Il Ferro clorurato fossile trovasi in un 

hctÀQ 

di montagna antica , * 

, di Ferro osaidolato , col Calcio carbonato la- 
minoso, e cristalli di anCbolo j nella miniera di 
Biclk a Nordmark vicino Pbilipsladl nel Wermc— 
land in Isvczia. 

2. Il F. clorurato vulcanico , trovasi congregato 


(a)^Contiene 21,810 di snbotsido di Ferro; 21,140 
di suLoisido di Manganese; 14.095 di Ferro succloru- 
rato; 35,85o di Selce; i^aio di Calcio ossidalo; 5,896 
di perdita , e di Acqua. lEsinger. . 
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fra i prodolli del Vesuvio in Napoli ; ma 
sembra essere piuttoslo mcscuglio che chimica 
combinazione. 

gCrKmCESTMA SPECIE. 

Ferro ossalato. ^ 

(Fcr oxalale , II.) («) ( llnmboldilno ). 

Solubile senza efl’crvcscenza neU’ acido nitrico. 
Si annerisce alla fiamma d’ nna candela, o di- 
viene magnetico. Tenero. Giallo con isplcndor di 
aeia?^ P. sp. i,3 

Jn forme regolare. Tav. XL. 

Clivaggio triplo parallelo alla facce e basi d’ un 
prisma dritto a base «juadrata. 

Relazioni geologiche. 

Il Ferro ossalato trovasi ne' 

Banchi 

de' terreni di alluvione , nel Fitantracc limo- 
so, a Kolosoruk non lungi da Bilia in Boemia. 

SEDICESIMA SPECIE. 

Ferro Cromicato (i). 

(Fcr chroinalé, H. ) ( Eisen-ebrom, Karstcn). 

Nella soluzione di Potassio ossidalo col bol- 
limento abbandona il Ferro , e colla dissoluzione 


(a) Contiene 53,56 di protossido di Ferree 46,1461 
Acido ossalico. Mariano de Rivero. 

{ò) Contiene 43 parli di Acido cromico ; 34,7 di Fer- 
ro ossidato, ao ,3 di Allumina c a di Selce. 


di Piombo nitrato, si ha il precipitalo ili Piombo 
cromicato rosso-rancio (a). Dante un color verde 
al vetro di Sodio Loricato al dardifianima. Se- 
niiduro; poco acro, sullucido con isplendore di 
grasso. Nero-bruniccio-di pece-di ferro ; rasura 
grigio-bruniccia-di cenere. P. sp. da 4 sino a 4 , 
555. Trovasi 

Il forme regolari. Tav. XL. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce del- 
r ottaedro regolare. 

1. Lamelloso , e 3. Granelloso^ 
Relazioni geologiche. 

Il Ferro cromicato si trova 
Disseminalo 

nelle montagne antiche, 

nel Talco sfoglioso; sulle sponde del Viasga 
al Nord degli Ural nel Circolo di Werchoturie 
in Siberia ; 

ne’ Geusengebirge non lungi da Krieglach. 
nella Stiria: 

in Detti 

nel Serpentino; nella Norvegia; 

alla Bastide de la Carradc , vicino Gassiti , 
départ. du Var, in Francia: 
in Istrati 


(a) £ colla soluzione d’ Argento nitrato si h.a il pre- 
cipitato di Argento cromicato rosso di carminio. 
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fra ’l Poifido e la W acca ; al Sud-west di 
Rlarkj-Sawod, negli Ural in Siberia. Oreogno- 
sia pag. 445* 

in V ?ne ? 

nelle montagne antiche , 

nel Serpentino ; nelle Isole di Unsi , e di 
Fetlar, due delle Isole di Scbctlaiid , c 

vicino Porisoy nel Banfsbire in iseozia. 

Vai. 

1 . Il ferro metallico , che alle volte si è in- 
contralo in natura , è una rarità oriitologica. 

2 . Il ferro sussolforato , solforato ed iper- 
aolforato , quando contengono Oro cd Argento , 
si fondono co’ minerali meno ricchi di queste 
sj)€cic , acciò il solfo unendosi ai metalli possa 
separarli dallo terre. Le terre o matrici passano 
in iscorie colorate dalla maggior parte del Ferro, 
le quali perchè meno gravi , ri.cuoprono il sol- 
furo , e sono le prime che si fanno uscire dal forno. 

La Matta, o Metallina, fatta dai solfuri me- 
tallici , che sono il risultamento dell’ operazione , 
si fa sgorgare dal forno con perforarlo nel punto 
più basso a livello del suo fondo, acciò si rac- 
colga in un fossetto emisferico al difuora. 

La superficie di questi solfuri si rappiglia suc- 
cessivamente con gettarvi dell’ acqua. Si lolgouò 
le croste a misura che si formano con una forca 
di ferro sino a che niente rimanga > ed ecco come 
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col solfo delle piriti si concentrano i minerali 
orifcri ed argentiferi. 

Bruciando tali solfuri, o croste, con legna in , 
istrati alternativamente disposti , si scaccia il 
solfo , e gli ossidi che restano si fondono col 
Piombo ' o liquidi si mettono in contatto con 
questo meullo nel fossetto fuori del forno, affin- 
chè dopo arricchito di Oro e di Argento, possa 
mettersi alla coppellazione. 

Se poi i solfuri di Ferro non debbano servire 
alla concentrazione de’ minerali, allora si desti- 
nano aU’estrazionc del Solfo per mezzo della di- 
stillazione, dopo averli grossolanamente pestati 

Affinchè questa operazione abbia il successo 
desiderato , si fa un forno parallelepipedo , che 
non sia pih largo di tre piedi e mezzo , alto 8, 
e lungo 19. Dall’ una all’altra parieie si fanno 
traversare de’ canali piani al disotto ed a volta 
al disopra , di argilla resistente al fuoco , per- 
chè debbono essere continuamente roventi. 

Questi canali, o tubi, hanno tre pollici di 
diametro sino al terzo e più della loro lunghez- 
za , ed in questo largo estremo si mette il ferro 
solforato contuso , il quale chiudesi con un mat- 
tone della stessa figura , e poi con poru di farro 
per impedire 1’ accesso dell’ aria al possibile. 

L’ inclinazione del tubo verso il picciolo estre- 
mo, che appena ha il diametro di un pollice fa- 
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ciKta al solfo liquido l’uscita per raccogliersi e 
divenir solido in un recipiente di ferro fuso, si- 
mile ad una cassetta , rijneno di acqua. 

Finita la distillazione si ritira con rastello il 
Ferro ossidato dai tubo; si tiene esposto all’aria 
acciò bruci il poco di solfo restato, e poi dopo mol- 
to tempo si mette nell’acqua in una vasca, ove 
si raccolgono le acque ancora di tutt’ i recipientL 
Si carica intanto il tubo senza perdita di tempo 
con nuovo Ferro solforato, e cosi in s^uito sen- 
za interruzione alcuna. 

Il solfo dei recipiente o cassetu , lavate , e 
prosciugato , si mette ne’ matracci di argilla , ai 
quali si applica un cappello con becco , ohe s’in- 
troduce in un vaso cilindrico anche di argilla, 
e da un forame di questo , che ha al disotto , 
sgorga liquido in un altro vaso ove raccogliesL 
Il calore in questa operazione debb’ esser mo- 
derato in modo che il solfo esca liquido senza 
bruciare, per poi gettarlo in fine nelle forme, 
le quali per lo più sono piccioli cilindri di le- 
gno, per mandarlo in commercio atto ad ogni 
uso medico , ed anche alla composizione della 
polvere tonante per aver lasciato ogn’ impuritk 
nel fondo del matraccia 

Per gli usi ordinar] si prende il solfo liqui- 
do , che si raccoglie ne’ fossetti sopra grandi 
cumuli di Rame— ferro solforato , quando brucias 

17 
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ieutaiuente per prepararlo alla fusione ; si tiene 
liquido per qualche tempo in un caldaio di ferro 
fuso togliendo le impurità meno gravi che ven- 
gono alla superficie, e poi raffreddato, si toglie 
la massa intera dal caldaio , e se ne separa la 
parte inferiore , perchè ripiena di terre, di un 
colore piuttosto bigiccio, che giallo citrino. Questo 
solfo sarebbe pericoloso per farne la. polvere to> 
nante , per qualche grano di Quarzo che po- 
trebbe cagionare scintille nel pestamente. 

Il Ferro residuo del solfuro contiene sempre 
un poco di acido solforico per lo bruciamento 
del solfo , che mai si può interamente impedire, 
ond' è (die lavato , e dopo la conveniente eva- 
porazione della lavatura , si ha il Ferro solfato. 

Il solfo bruciando con un poco di Potassio 
nitrato, nelle camere di piombo, passa in Acido 
•ollbritM, e tali fabbriche in grande si preferi- 
scono alla distillazione del solfato di Ferro ne' 
matra(»:i d’argilla, pel tempo e pel fuoco che 
si risparmia. 

' Il Ferro ossidato , dopo la distillazione del- 
1’ acido solforico dal Ferro solfato , è ottimo per 
Ja pttura. 

3. Il Ferro oséidolaio , ed il Ferro sub-os- 
sidato , perchè ricchi in metallo , si fondono col 
' metodo Catalano sulle fucine ordinarie , e po- 
trebbero con più risparmio di combustibile fon- 
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Uersi ne’ forni di 9 palmi di altezza ( Blaa 
Faiier ) , ove appena liquido il Ferro sì rappi> 
glierebbe pel diminuito calorico, e si porterebbe 
poi sotto al martello per meglio saldare le parti 
metalliche fra loro , e spremerne le terre fuse 
interposte , le quali costituiscono la scoria , e 
che per esser più fusibili rimangono liquide a 
quella temperatura. I minerali ricchi fusi in tal 
modo possono coqvertirsi facilmente in Fetro {duU 
ale'), cioè capace di distendersi sotto al martello. 

4. Il Ferro ossidato scrivente, serve ai dise- 
gnatori, poiché se ne fanno Lapis. 

5 . Il Ferro idrato selcioso-manganesifero , si 
adopera nella pittura, se ne tingono le pelli per 
guanti, e si unisce al tabacco per raddolcirlo e te- 
nerlo più fresco. Bruciato, come ogni Ferro idrato, 
diviene rosso sèuro; e può destinarsi per la pittura. 

6. Il Ferro ossidato, non molto ricco in me- 
tallo , come anche 

7. Il Ferro idrato, si Ibndoito in un forno 
alto a 4 piedi circa ( Hoch Ofen ) ; ma dopo 
1’ azione del fuoco per iscacciarne qualche poco 
di solfo , che renderebbe fragile il Ferro. 

La Scoria , perchè meno grave , sbocca dal 
petto di un tal forno eh’ è rotto , 1’ ossido ri- 
dotto in metallo occupa il suo fondo, donde si 
fa uscire col perforamento quando si sa esser- 
veiie abbastanza. 
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Perforato il forno nella parte inferiore (cro- 
giuolo y si fa scorrere il Ferro ne’ solchi fatti 
nella sabbia sul suolo della fonderia , ove si fa 
raffreddare. 

Quest’ è il Ferro ticro , ed è un composto di 
Ossigeno , di Carbone , di Scorie e di Ferro , e 
sarà 1 . bianco, 2 . grigio , 5. nero nella frat- 
tura , se il carbone sarà \.poco, 2 . in una dosa 
mediocre , 3. o abbondante ; ma tutti sono acri. 

11 primo è duro , poiebe nè la lima nè la 
terebra 1’ addentano ; al forte fuoco di riverbero 
s’ impasta senza divenir liquido; e nel raffina- 
mento , o sia fusione nella fucina , con somma 
facilità passa in Ferro duttile perdendo le terre 
in forma di scorie spremendolo sotto al martello. 

Il secondo è addentato dalla terebra e dalla 
lima ; al fuoco di riverbero diviene liquido pel 
carbone che in maggior copia contiene , e se ne 
possono gettar cannoni , per la tenacità suflGciente 
della quale è dotato. Perchè divenga Ferro dolce 
e duttile , bisogna privarlo delle terre e del car- 
bone ancora nel ralllnarlo, poiché se lo riie- 
pcssc passerebbe in acciaio. 

Il terzo non ha tenacità alcuna, è fusibilis- 
simo , ed acciò perda il carbone bisogna raffi- 
narlo più d’ una volta. 

8. Il Ferro idrato fosforifero , dà un Ferro 
fragile assai , e per migliorarlo , bisogna bruciarlo 
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prima, c poi tenerlo per più mesi nelle grandi 
vasche di fabbrica coll’acqua corrente. Nella fu- 
sione vi si aggiugne il Calcio carbonato per fon- 
dente, acciò lo privi, per quanto si può, dell’acido 
fosforico. 

g. Il Ferro carbonato si fonde con propor- 
zionato carbone nel forno interamente chiuso ed 
alto sino a 28 palmi, fatto da due coni tronchi 
congiunti nella base , la quale trovasi alla metà 
■ dell’altezza, ove il diametro è di palmi 6 circa 
( Fioss Ofen ). 

A 13 'palmi di altezza vi è un forame di 
due once circa di diametro , donde in ogni espi- 
razione de’ mantici esce una fiammella che dar- 
deggia, la quale se sarò rossa di ciliegio sark 
segno che vi é poco calorico , meno consumazio- 
ne di metallo, e che si lavora per Ferro; e se 
al contrario la fiamma suddetta sarà bianca , sarà 
segno di consumazione di metallo, di estremo 
calorico, e che si lavora per Acciaio. 

Si perfora il forno quando credesi che contenga 
una sufficiente quantità di sostanza fusa , acciò 
questa non si elevi all’ altezza del forame ore 
s’ imboccano i mantici. Le scorie perchè meno 
gravi l'icuoprono il metallo, tanto nel forno, 
quanto dopo del suo perforamento, allora che le 
sostanze sono uscite nel suolo della fonderia, ove 
raffreddansi lentamente , acciò il Ferro perda il 
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carbone assorbito nella fusione. Il Ferro separato 
dalla Scoria con martello, ridneesi in pezzi, i 
quali si seppelliscono ne’ rottami di carbone, 
che bruciando per 20, o più ore, mantengono 
il Ferro acro sempre rovente, onde vie più si 
consumi il carbone assorbito. 

Si porta il Ferro al raffinamento esponendolo 
alla corrente del mantice, perchè anche il suo 
carbone si bruci , ed acciò il Ferro che goc- 
ciolaisdo raccoglicsi nella Fucina sia in contatto 
coll’ aria del mantice, si ha cura di perforare 
spesso il suo crogiuolo onde la scoria n’ esca, c 
noi cuopra e difenda. 

La massa alquanto rappigliata si porta sotto al 
martello acciò le scorie si spremano , e le parti 
del Ferro saldandosi , possa questo tirarsi in ver- 
ghe. Così si ha dal Ferro carbonato il Ferro puro. 

Se poi in vece di Ferro si voglia Acciaio, al- 
lora bisogna , che cjucsto minerale sia altramente 
trattato. 

a. Si accresce 1 ’ azione de’ mantici onde 
r ossigeno accresciuto possa innalzare vie più la 
temperatura. 

b. Si accresce la dosa del carbone fino al 
triplo del peso del minerale. 

c. L’ ossigeno del Mang.anese contenutomel 
Ferro carbonato, procurando un maggior con- 
sumo di combustibile, accresco anche il calo- 
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rico , il quale favorisce 1' unione del carbone 
col Ferro , e ciò è tanto vero che il Manga- 
nese ossidato può sosiituirsi al Ferro carbonato 
unendolo ai minerali di Ferro di altra natura 
per ottenere 1’ Acciaio. 

d. Si perfora il ibrno, e si versa l’acqua 
sulle sostanze acciò acceleratainentc si ralfred- 
dino. Perchè il carbone non ha tempo di se- 
pararsi dal Ferro non è visibile , e la frattura 
di questo non è ne bìgia nè nera, e nulla di 
meno non cessa d’ esser ricco in carbone. 

e. Evitando le rovcnlezzc si porla sulla fu- 
cina il Ferro , che acciò non perda il carbone 
si situa poco sopra la corrente de’ mantici. 

f. Il F.erro acro , perchè più carbonifero , 
più facilmente si fonde, e si raccoglie nel cro- 
giuolo della fucina prima intonacato con poca 
argilla impastata col triplo di polvere di carbone. 

g. Non si perfora il crogiuolo , acciò la 
Scoria coprendo il Ferro jiossa guaranlirlo dall’ a- 
zioiie dell’ aria. 

b. La massa rappigliala si espone ai Ire- 
queniissimi colpi di martello più piccolo del- 
1’ usato , acciò la verga non resti lungo tempo 
rovente , la quale in fine si getta nell’ acqua , 
acciò si raffreddi. * 

i. Queste verghe molto brevi si roventano 
al fuoco senza mantici, e [>oi con tanaglia riu- 


aG4 

iiiic s’ impastano , e saldano sotto al martello ^ 
si raffreddano nell’ acqua , e dalla grana della 
rcspeltiva frattura ricevono il nome, e la dcsii- 
nn/ione ai proprj usi. 

Quest’ è r ^Jcciaio naturale ; ma ve n’ ha 
un altro, che dicesi di Cementatone , il quale 
si ottiene nel modo che segue : 

Sili piano di un foriìo largo palmi 7 c mezzo, 
e lungo 32 e mezzo , si dispongono in istrati la 
[Kjlvere di carbone di legai resinosi , e le ver- 
ghe di Ferro duttile distanti mezzo pollice l’una 
dall’altra, ed in modo che il cumulo finisca 
a schiena di asino coperto di polvere di carbone, 
e poi in fine di uno strato , cinque o*' sei dita 
crasso, di argilla sabbionosa , capace di vetrifi- 
carsi superficialmente, ma noti di fondersi. 

Lungo il cumolo a destra ed a sinistra vi 
sono delle aperture nel suolo del forno di 4 once 
quadrate ciascuna , per le quali la fiamma dei 
%00-fitantrace che brucia al disotto , entra nei 
forno , lambisce il cumulo , lo riscalda , c poi 
si perde pel cammino, che si eleva sopra l’cdifizio. 

Il forno chiuso dappertutto dalle paricti , ha 
solo nel davanti una piccola apertura quadrata 
nel mezzo, che si chiude con un mattone ben 
^ lutalo. Dopo du*e settimane di continuo fuoco si 
toglie il mattone, si tira una verga, e piegandone 
la punta con tanaglia si rompe , c dalla fratlu- 
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ra più o meno granellosa si giudica dell’ ope- 
razione compiuta , altrimenti se piegasi senza 
rompersi , si batte , acciò rientri , si richiude 
1’ apertura , e si continua il fuoco sino a che 
sarà necessario. 

Finita r operazione , il forno si (a raffreddare, 
si abbatte la pariete anteriore, e si ritirano le 
verghe , che già hanno un accrescimento di i 
c mezzo j>er loo di peso pel carbone assorbito. 

Perchè il fuoco non ha esercitata uguale azione 
in ogni punto , perciò la stessa verga si trova 
ove con più ed ove con meno carbone, ond’ è 
che a fine di avere un Acciaio omogeneo si rom- 
pono i loro estremi, quasi della lunghezza di un 
palmo , e con polvere di carbone si fondono a 
fuoco violento di riverbero in un crogiuolo di 
ottima argilla con coperchio adattato; la qual 
cosa si fa ancora colle lame di spade , di col- 
telli , di vecchj rasoj. . . . 

L' Acciaio liquefatto si getta nelle forme di 
Ferro , che porta il nome di ( Cast steal ) Ac- 
ciaio fuso , in Inghilterra ; ottimo per lancette , 
temperato] , rasoj , forbici ed altri strumenti di 
taglio Gno. 

Le verghe restanti ad un fuoco di riverbero 
roventate si sottopongono ad un martello , che 
accelcratamente si muove , c poi subito si raf- 
freddano nell’ acqua , acciò non si consumi il 
carbone assorbito. 
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Il Ferro carbonifero o sia Acciaio è più duro, 
più elastico , più fusibile del Ferro puro , c la 
durezza sarà più grande allorché ben roventalo 
si tulferk in un liquido , sia olio , grasso fuso , 
acqua calda , acqua fredda, secondo il vario uso 
dello slruinenlo cui' si destina, e tale operazione 
chiamasi tempera, la quale condensa più o meno 
il metallo. L’Acciaio temperato attacca il Ferro, e 
gli altri corpi, tranne il Diamante e poche pietre. 

Quando il Ferro c 1’ Acciaio fossero puliti 
colla medesinoa lima non è facile il distinguerli ; 
ma lo saranno con una goccia di acido solforico 
allungato , che tosto si toglie con un pannolino. 
L’ acido sul Ferro non iscuopre se non ferro , 
ma sull’ Acciaio scuopre carbone , e perciò la 
sua ipacchia è nera ; anzi dalla intensità del nero 
della macchia ne’ varj Accia] conosceremo il car- 
bone più o meno abbondante che contengono , 
e giudicheremo de’ gradi della loro bontà. 

L’ Acciaio di cementazione non può servire 
come r Acciaio ottenuto dircllamenie dalla fu- 
sione de’ minerali jier unirla al Ferro , perchè 
non soffre , senza fondersi , 1’ alta temperatura 
che si richiede acciò si saldino; ma si possono 
fare gli uiensilj tulli di Acciaio , e si è speri- 
mentato che una tale pratica unisce alla per- 
fezione 1’ economia. 

IO. Il Ferro fosfato, Varsenicato, il selcioso 
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calcare, c. V idrosolfato sono sp,.eie interessanti; 
ma nè la loro rarith, nè la loro natura hanno per- 
messo finora di essere nelle arti impiegati, ed il 
Ferro idro-solfato, di cui si fa uso nelle tinture, 
è un prodotto dell’ arte, come antecedentemente 
si è veduto. 

11. Il Ferro cromìcato serve alla frabrica del 
Piombo cromicato per la pittura. 

GEKERE UNDICESIMO. 

Stagno. 

La sua dissoluzione nell’acido idrogeno-clori- 
co (a) istillata nella dissoluzione di Oro dà uu 
precipitato porporino o rosso-turcbiniccio. 

PRIMA SPECIE. 

Stagno soljorato (l>). 

( Etain sulfuré,!!. ) (Zinnkies, W. ) 

Il residuo della sua dissoluzione nell’ acido 

(а) Allungala con moli’ acqua , preparala novella- 
mente cd a freddo. 

(б) Contiene 34 parli di Stagno; 36 di Rame; a di 
Ferro, a5 di Solfo c 3 sono siate di perdita. Questo 
composto in riguordo aW analisi non può essere Ra- 
me solforalo slagnifero^ per lo poco Rame e ’l molto 
Solfo ; ma potrebbe essere Rame-stagno solforalo , o sia 
una specie aparlenente al genere Ramej, ma perchè 
trovasi sempre col Rame-ferro solforato jvisibilmcnlc 
unito , perciò potrebbero da quesl’jullimo provenire il 
Rame ed il Ferro. 


a 68 

nitrico , disciolto nell’acido idrogeno-clorico, pre- 
cipita la «lissoluzionc di oro in porporino, od in 
nero. 

Semiduro ; poco trattabile ; fra ’l grigio di ac- 
ciaio , e ’l giallo di ottone; poco splendente; 
segnatura simile. P. sp. 4>35o. Trovasi con in- 
dizj di lamine parallele alle facce e basi d’ uu 
prisma dritto romboidale , e per 1 ’ ordinario 
Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Lo Stagno solforato si è trovato solamente 
nelle Vene 
una roccia primitiva, 
dello Scisto argilloso , col Rame ossidato , R. 
ferro solforato , e Zinco solforato ; ad Huel Rock 
in S. Agnes nel Cornwal in Inghilterra. 

SECONDA SPECIE. 

Stagno ossidato. 

( Etain oxydé , H. ) ( Zinnstein , W. ) 

La sua dissoluzione nell’acido idrogeno-clorico 
( dopo una lunga bollitura nella soluzione di 
Potassio ossidato puro) precipita 1’ Oro dalla sua 
dissoluzione in porporino o in rosso-turchiniccio. 

Duro. Nero. Ncro-bruniccio. Bruno-gialliccio- 
di garofano-rossiccio. Grigio-gialliccio. Bianco- 
bigiceio. Polvere grigia. P. sp. da 6,768 fino a 
6,934< Trovasi con 

A. Isplendore Adamantino. 

In forma regolare. T. Xlll. 


Diqi' j'X) by Googit 


Clivaggio quadruplo poco apparente. parallela- 
mente àile facce d’ un 'ottaedro,, avente un qua- 
drato per base comune delle due piramidi. 

1. Massiccio. a. Granuliforme. 

3 . specchio. 

B. Con isplendore di seta. 

4. Congregato-Jibroso. ( Hol* Zinn , W. ) 
Relazioni geologiche. 

1. Lo Stagno ossidato cristallizzato e mas- 
siccio si trova 

in Letti 

nelle montagne di antica origine ^ Oreogn. 
pag. 178 , 

nelle Veìie 
delle ‘montagne antiche , 
del Gnais , col Calcio fluato , Quarzo , An- 
fibolo, Tormalino, Felspato, Arsenico-ferro sol- 
forato, e Litomarga; nel Junge drei Brùder vi- 
cino Kiesholz a Marienbcrg, ad Engelschaar, al 
Zinnerne Fiasche, al Marlersberg, al Wildsberg, 
ad Ehrenfricdersdorf , in Sassonia ; 
a Graupen , e 

dello Scisto micaceo, col Rame-ferro solfo- 
rato , e Felspato incarnato ; nella miniera di £i- 
nigkeit , vicino Graujicn , come 

nel Graisen, col Quarzo, Litomarga, Calcio 
fluato, c Mica; a Schackenwald, ed gZinnwald, 
in Boemia; 
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nello Scisi» argilboso) nel Monte Rey nella 
GalÌ2Ìa in Ispagna ; 

collo Stagno solforato er. ; in S. Agncs nei 
Gornwall ; 

nel Porfido argilloso ? col Quarzo agata e 
Liiomarga ; a Guanaxualo nel Mcììsìco. 

a. Lo Stagno oasid. congregato fibroso , e 
granulijorme , si trova 

ne' Banchi 

de’ terreni d’alluvione; in S. Denis; S. Roach; 
S. Colomb, e Grainpaund, nel Gornwall in In- 
ghilterra. 

, fra Elbogen , e Scbiackenwald , in Boemia ; 

a Burkardgrùn , Eibcnstock , lohanngeorgen— 
stadi, Schneeberg...', in Sassonia. 

' Usi. 

1. Iat Stagno solforato è rara 

3. Lo Stagno, ossidato , bruciata prima ne* 
forni, acciò perda l’Arsenico dell’ Arsenico-Ferro 
solforato che 1’ accompagna , indi lavato , c cal- 
cinato più volte in un forno di riverbero , perchè 
perda anche il ferro in massima parte, si ridu- 
ce, ed allora vedesi bianco di latte _ collo splen- 
dore metallico {bianco di Stagno). È facilmen- 
te duttile, stropiccialo colle dita dò un cattivo odo- 
re ed è di sapore disaggradevole. Piegandosi le ter- 
ghe di Stagno stridono, come se indicassero di 
romjicrsi. Questo metallo fondesi prima di di- 
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venir rovente, essendo liquido cuopresi all’ aria 
d’ una polvere grigia ( calce di Stagno )., la 
quale al fuoco diviene Bianca, e questa è la Ce- 
nere di Stagno ottima per pulire i vetri , i 
marmi , 1’ acciaio . . 

Perchè lo stagno perda tutto 1’ Arsenico , in 
Boemia si fondono i suoi pani su cumuli di 
legno di Larice, e di Àbeto piceo, i quali , af- 
finchè brucino più acceleratamente, sono aspersi 
di pece polverizzata (Colofonia). Lo Stagno fon- 
desi e ’l calorico fa evaporare rArscnico in parte. 

Nella Sassonia , ed in Inghilterra perchè ro.s- 
sido si brucia bene e più volle, prima della riduzio- 
ne, lo Stagno pochissimo Arsenico, contiene, e non 
si sottomette ad altra operazione se non a quella 
di sospendere ad un uncino di ferro annesso 
ali’ estremo di una corda , che passa per una 
puleggia, i grandi paralellepipedi di Stagno con 
foro , facendoli discendere per gradi nel caldaio 
di Ferro, acciò 1’ urto di tali masse non dan- 
neggi il caldaio, o lo sposti dal -muro ov’è fab- 
bricato, e io Stagno in fusione non ispruzzi colla 
subita immersione di pezzi sì gravi che non po- 
trebbero alTatto prendersi a mano. 

Lo Stagno fuso si prende con cucchiaio di farro, 
e si getta ne’ solchi scavati sulle pietre, che poi 
freddo si trova in verghe grandi quanto i solchi 
oVe sono state getute, e si mandano in commercio. 
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In Boemia si'gitta lo Stagno in lamine, le 
quali piegale si metlòno in piccole casse, e s'in- 
viano ne’ magazzini. 

Lo Slagno si sublima al fuoco violento in 
ispillelli splendenti d’un bianco di neve, {Fiori 
di ’ Stagno ). Ad un fuoco forte , e per lungo 
tempo sostenuto 1 ’ ossido di Stagno si veiriCca , 
cd acquista colla trasparenza il colore del Ru- 
bino , o del Granalo. 

Per applicare agli specebj la foglia si distende 
sovra una levigatissima tavola con margine poco 
elevato una lamina tenue di Stagno, della gran- 
dezza della lastra di cristallo, ben tersa, che vuoi- 
si convertire in ispecchio; si cuopre questa col 
Mercurio, e vi si applica la faccia posteriore del- 
la lastra ; s’ inclina un poco la tavola a varie ri- 
prese per ogni verso , acciò scorra il Murcurio 
superfluo, e. poi per 24 ore si carica di pesi la 
lastra, che per la foglia di stagno c Mercurio 
diviene sj)ecchio, non potendo più la luce tra- 
passarla , che al contrario è costretta a riflettersi. 

Lo Stagno puro può esser falsificato coll’ag- 
giunzione di altri' metalli che possono esser no- 
civi , fra’ quali il Piombo è il più dannoso per 
esser facilmente solubile dalle sostanze umide. 

Il metodo più facile per riconoscere lo Sta- 
gno alterato è di gettarne una palla, e poi pe- 
sarla con una palla di Stagno puro, di ugùai 
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ga in quistione sarà stala posta per qualche tem- 
po, col divenire dolce annunzia la presenza del 
Piombo. 

Perchè lo Stagno conserva per più lungo tem- 
po il suo splendore si ricuoprono col medesimo 
l’ Ottone e ’l Rame ; anzi aggiungendosi allo 
Stagno puro un poco di Zinco, o pure il quar- 
to del peso di Argento, si avranno vasi stagnali 
di lunga durata. 

Il Ferro ridotto in lamine sotto al martello, 
o meglio fra due cilindri di Ferro fuso ( £ja~ 
minatolo ) , si stagna ancora , il che lia luogo 
nel seguente modo ; 

Si stropicciano colla sabbia e con uno strofi- 
naccio le lastre di Ferro sino a che divengano 
splendenti ; si situano quindi in un vaso per- 
pendicolarmente 1’ una all’ altra a canto , e so- 
pra vi si versa un liquido acido, come sareb- 
be la decozione di semola, un’acqua acidula, 
la birra inacidita od altro , quante volte non si 
volesse adoprare l’ acqua col sedicesimo di Am- 
moniaca muriata sciolta, . 

Dopo qualche tempo si stropicciano le lami- 
ne colla sabbia o con pietra sabbionosa per to- 
gliere le macchie di ruggine ragionale dal li- 
quore acido: si asciuttano poi con segatura di 
legno e con uno strofinaccio, per tuflarle per- 
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pendicoUmentc nello Stagno fuso a mediocre 
calore , e perchè non si ossidi si ha cura di fa- 
re la fusione in vaso di Ferro tre pollici largo, 
lungo poco più della larghezza della lastra, ed 
altrettanto profondo , tenendovi sopra il sego, o 
la pece, che liquidi ricuoprendo lo Stagno lo 
guarantiscono dall’ accesso dell’ atmosfera. 

La lamina si capovolta , si ritufl'a , c si cac- 
cia, ed allora è pcrfellamcntc ricoperta di Sta- 
gna Si stropicciano di nuovo le lamine stagna- 
te con la segatura di legno , si riuniscono in 
dato numero nelle picciole casse, c si manda- 
no in commercio. 

Lo Stagno a dosa uguale unito al Piombo for- 
ma la massa fusibile per saldare. 

Fuso lo Stagno col quarto del suo peso di 
Ferro, si ha un metallo splendente come lo 
Stagno e non sì facile ad ossidarsi come il Ferro, 
ma molto più duro dello Stagno medesimo. 

Se la dosa del Ferro sarà quintupla si avrà 
una massa così dura e conjpatta con»e l’ Accia- 
io, non ossidabile all’atmosfera, capace di pu- 
limento, e facilmente fusibile. 

Se si uniscono colla fusione una parte di Ac- 
ciaio ed una di Bismuto a diece parli di Sta- 
gno, si avrà un metallo malleabile e bianco. 

Per far le l/ime da Pulire poi , si fondono 
insieme una parte di Stagno , due di Rame , ed 


Digitized by Google 


375 

un decimo di Bismuto; e se si vogliono leZ<i- 
me inglesi da Pulire si fonderanno 16 parti 
di Ottone , 4 di Stagno , 4 di Bismuto, ed 1 di 
Ferro; il metallo sarà acro, ma ottimo a puli- 
re i lavori di Acciaio. 

Due parti di Stagno, 40 di Piombo, con 5 
di Rame e a di Ferro , danno una buona com- 
posizione per caratteri di Stamperia, 

In Inghilterra con 40 parti di Stagno, e con 
5 o fino a 60 in Isvezia , unite a acx> parti di 
Rame, e con un poco d’ Ottone o di Zinco, si 
compone il metallo da Campane. 

Dieci , od anche 1 a parti di Stagno con 100 
parti di Rame, danno il metallo da Cannone. 

Una parte di Stagno con 10 ed anche 16 di 
Rame puro , danno un metallo giallo d’ Oro. 

La soluzione di Stagno nell’ acido nitro-idru* 
clorico fa passare la cocciniglia al rosso-scarlat- 
to, tanto stimato nella tintura. 

GENERE DODICESIMO. 

Zinco. 

Fuso col Rame e colla polvere di carbone in 
vaso chiuso , forma 1 ’ Ottone. 

PRIMA SFECIJB. 

Zinco solforato (a), 

( Zinc sulfuré , H. ) ( Blende , W ) 

(a) Contiene da 44 sino a 64 parti di Zinco; da 16 
sino a 30 di Solfo ; da 4 sino a 6 di Acqua. 

* 
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Nell* acido solforico tramanda odore d' idro- 
geno solforato. 

Splendentissimo e raramente sullucido , splen- 
dore adamantino. Giallo ; Rosso ; Yerde ; Bru- 
no ; Nero. Alle volte stropiceialo con uno stec- 
co air oscuro, tramanda una luce fosforica (a). 
P. sp. 3 , 770 fino a 4, 166. Si trova 

Laminoso ed in forme regolari. T. XIV. 

Clivaggio sestuplo parallelamente alle facce 
d’ un dodecaedro romboidale. 

ì. Lamelloso. a. Testaceo. 

2. Congregato. b. Compatto. 

Appendice. 

Zinco solforato cadmifero. 

Bruno-rossiccio ; splendore di perla ; semi- 
duro ; segnatura bruno - gialliccia ; trattabile ; 
P. sp. 4. 

Fibroso~radiato. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Zinco solforato laminoso, e lamelloso 
incontrasi 

in Letti 

nelle montagne antiche. Oreog. pag. 174 > 
nelle Vene 

delle montagne primitive , 


(a) Il che si osserva nelle varietà di colori chiari , e 
traslucide, come sono le rosse , le verdi , e le gialle. 
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ilei Gnais, bruno, col Quarzo; nel Lautcr- 
brunnthai , ad llauriberg nella Svizzera ; 

bruno c giallo , col Calcio carbonato lamino- 
so Calcio-magnesio carbonato periato, Rame-fer- 
ro solforato, ed Argilla indurita ; a Ratieborzitz, 
ed a Graupcn in Boemia ; 

bruno, coll’Argento solforato, ad Himmelsfiirst, 
nella miniera d’isaak a Rotfurt , 
bruno , col Piombo solforato , e Ferro iper- 
solforato; in Morgenstern , nelle vicinanze di 
Freiberg, come anche 

dello Scisto argilloso , bruno e giallo , col 
Calcio carbonato laminoso , Quarzo e Piombo 
solforato ; a Scharfenberg , nella Sassonia ; 

del Porfido sienitico , giallo, col Quarzo ; in 
Packerstollen, ed a Windschacht, vicino Sebem- 
nitz in Ungheria. 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacka , e 

dello Scisto argilloso ; nelle miniere del Har z. 
2. Il Zinco solforato congregato-testaceo , 
si trova 

nelle Vene 

delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato compatto , col Piom- 
bo solforato laminoso e compatto , Ferro solfo- 
rato, Quarzo ialino, e grossolano; a Rcibel nel- 
la Carinlia. 
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3. Il Zinco solforato cadmifero trovasi 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 

dello Scisto argilloso, a Przibram in Boemia. 

SECONDA SPECIE. 

Zinco selcioso (a). 

( Zinc oxydé , H. ) ( Galmei , W. ) 

Elcitrico per calore essendo in forme regola- 
ri , od a spinetti. Nell’acido nitrico passa in 
gelatina. Bianco-gialliccio. £ruiio-gialliccio-ros- 
siccio. Giallo-di paglia. Trovasi 

In forme regolari. T. XIV. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce d’un 
ottaedro rettangolare ( Spùthiger Galmei , W )• 
P, sp. 3, 5s3. 

1. A. spilletti. 3. Congregato-stalattitico. 

Tessitura lamel Io-radiata. ( Gemeiner Galmei 
,W. ) P. sp. 3, 568 fino a 4 , oig. 

5. Granelloso. 4 . Cavernoso. 

5. Compatto. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Zinco selcioso in forme regolari, cd a 
spilletti, si trova 


(a) (Zinco ossidato, prima edizione di quest’opera) 
Contiene 68 , 3 parli di Zinco ossidato , a5 di Selce ; 
4 , 4 di Acrjiia , e 2 , 3 di perdila. Smi/mn. 
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ìu:lle Vene 

delle montagne antiche , 
del Gnaia col Piombo fosfato verde , ad Uoff- 
grund presso Freiburg nella Brisgovia: 
delle rocce di transizione , 
della Grauwacha , col Piombo solforalo^ a 
VVenlock-boad ne' Lead hills nella Scozia: 
delle rocce stratose , 

del Calcio carbonato compatto, col Piombo 
moliddato, P. carbonato, P. solforato; a Blei- 
berg nella Carintia. 

2. Le altre varietà poi esistono 
in latrati 

nelle montagne c ale ari f e re , Oreog. agS; 
nelle Vene 

delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato ; a Reibel ne’ confini 
della Carintia e del Tirolo; 

a ^Virlsworth , e fra W. e Matlock Bath, nel 
Derbyshire, come 

ad Old Dimpel e ad Holywel, nel Flinishire, 
in Inghilterra. 

TERZA SPECIE. 

Zinco ossi-ferrugigno (a). 

(Zinc oxydò ferrifere, li.) 

Infusibile al dardifiarama. Rosso-bruniccio-di 

(a) Contiene 76 parri di Zinco; 16 di ossigeno, cd 
8 di ossidi di Manganese e di Ferro. Berthier. 
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sangue. Scmiduro. P. sp. 6, a. 

Laminoso con indisj di un quadruplo cli- 
vaggio parallèlo alle facce e basi d’ un prisma 
esaedro regolare. 

n Zinco ossi-ferrugigno trovasi 
in Letti 

nelle montagne aìiUohe , col Calcio carbonato 
laminoso, c Ferro ossidolato-sinco-mauganesifero 
(Franklinite) granuliforme ; nelle vicinanze del- 
la Nuova Jersey nell* America Settentrionale. 

QUARTA SPECIE. 

Zinco idro-carbonato (a). 

( Zinc carbonati. H. ) 

Solubile con eServescenza negli acidi. La car- 
ta imbevuta della sua dissoluzione nitrosa bru- 
cia di per se, quasi ad un palmo e mezzo distante 
dal fuoco. Bianco-gialliccio, spesso nero-bigiccio, 
al difuora. Trovasi 

A. Semiduro. ' tV ' • 

Informe regolari. T. XTV.' 

Clivaggio triplo parallelo alle fàcce d’ un rom- 
boide ottuso. 

1 . Tubercoloso-teetaoeo. s. Pseudomorjico. 
Modellalo in cristalli voti di Calcio carbonaio, 
e senza clivaggio. 

(o) Contiene 64,8 parti di Zinco oftidato; 35, a di 
Acido carbonico; ed alle vtdtc vi d sono trovate *ino 
a i5 parti di Acqua e sem|»« in pwgiudisJo dell’acido. 
Smitaon. 


B. Priabiìe. 

3. Terroao-apugnoao. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi il Zinco idro-carbonaio 
in latrati 
nelle montagne calcifere, 
nel Calcio carbonato compatto, ctì^Mhz ito 
e pseudomorfico ; nel Derbyshirc, c 

tubercoloso; in Mendip nel Soatmersctshirc 
in Inghilterra ; 

terroso; a Jauch nella Carintia; 
cristallizzato ; a Limburg , nel Brabante : 
nelle Vene 

delle montagne atratoae , 
del Calcio carbonato compatto ; a Bleiberg 
nella Carintia. 

QUINTA SPECIE. 

Zinco idro-éolfato (a). 

(Zinc sulfaté, H. ) (Zinc Viiriolj Karsicn.) 
Sapore stitico. Il precipitato dalla soluzione 
acquosa col Potassio carbonato, unito alla pol- 
vere di carbone , dà il color di ottone al Rame 
collo stropiccio (b). P. sp. a,ooo. Si trova 

(а) Contiene a 5 parti di Zinco ossidato; ai di Acido 
solforico; 46 di Acqua; 4 di Manganese, e 4 sono sta- 
te di perdita. 

( б ) Questo carattere convieoe a tuli’ i precipitati de' 
minerali di Zinco. 
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Congrtgato-atalattifieo. 

Relazioni geologiche. 

Il Zinco idro-aolfato esiste 
nelle V ine 

delle montagne antiche , 
del Porfido sienitico ; a Packestolien presso 
Schemnit*. in Ungheria: 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacia ; nel Harz : 
negli Strati 

delle montagne carbonifere, in Idria nel Friuli: 
ne‘ Letti 
delle mentagne antiche , 
dello Scisto carbonoso grafico , superficiale j 
p Mchadia nel Bannalo. 

Usi 

Il Zinco ha il colore Lianco misto al turchi- 
no, ed al laminatoio si stende in sottilissime 
lamine. Nel commercio si conosce quello che 
viene da Goslar nel Harz, il quale contiene più 
Piombo di quello delle Indie orientali , e di 
questi il primo ha il peso specifico uguale a 7, 
o 65 fino a 7,11 5 , e ’l secondo 1 ’ ha uguale a 7, 
aia fino a 7,240. 

1. Il Zinco 'idrosolfato è impiegato nella 
Chirurgia, e soprattutto nelle oftalmie, sciolto 
in moli’ acqua. 

a. n Zinco solforato, perchè non si trova 
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da per tutto solo, ma sempre quasi unito ai 
metalli diversi, non ha un uso particolare; e 
solo quando è isolalo cd abbondante , come quel- 
lo di Cornovaglia, si brucia con fascine per va- 
rie volte, a fìne di sracciarne il solfo, cd otte- 
nere l’ossido per impiegarlo alla composizione 
dell’ Ottone. 

5. Il Zinco ossidato, e ’l Zinco carbonato 
si bruciano ugualmente, indi al mulino si ri- 
ducono in polvere .per la fabbricazione dell’O- 
ricalco, la quale ha luogo in grande unendolo 
alla polvere di carbone ed al Rame raffinato in 
un crogiuolo chiuso di buon’ argilla , acciò di- 
rettamente l’ ossido del Zinco riduccndosi si 
unisca al Rame , nella quale lega consiste l'O- 
ricalco , od Ottone. In questo modo il Rame ri- 
ceve dal Zinco un color giallo , che più o me- 
no , secondo le proporzioni , si accosta a quel- 
lo dell’ Oro , come anche una duttilità maggio- 
re , la proprietà di non ossidarsi tanto facilmen- 
te , cd una fusibilità proporzionata alla quan- 
tità del Zinco del mcscuglio. 

L’ Oricalco si getta in pani , e poi fuso ne’ 
crogiuoli chiusi di argilla, si getta in verghe, 
che riscaldate con carboni senza aiuto di man- 
tici, si portano sotto di un martello, il quale 
perchè si muova accelcratamente debb’csser pic- 
ciolo. Si destina l’ Ottone, nelle arti, parte per 
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fila da farne spilli, spii letti, corde da gravicem- 
bali, da chitarre ed altro alle filicic, parte per la- 
mine al laminatoio, e parte in fine per barre. 

Per gli Spilli si tagliano i fili di Ottone del- 
la lunghezza ricercata, e poi a ao, o più alla 
volta tenuti fra le palme delle mani colle pun- 
te in fuori si arrotano queste sulla ruota, nell’atto 
che la palma superiore premendo gli spilli, e stri- 
sciando verso destra, gli fa rivoltolare, e cosi 
le punte in un momento divengono aguzze. 

Perchè il capo allo spillo sia fatto, si ta- 
gliano gli anelli d’ una spira di filo d’ Ottone, 
che all’ uopo ,sar.à stato avvolto intorno a ferro 
.sottile; si conficca l’estremo dello spillo, in 
tino di tali anelli, e si assicura con due piccio- 
li colpi di un martello, il quale sale e scende 
sull’ incudine, pendendo da tenue corda che pas- 
sa per una puleggia, e poi giugne a basso sino 
all’estremo di una vetta da premersi colla pun- 
ta del piede per metterlo in azione. Gli spilli 
e spinetti s’imbianchiscono con rotolarli a mi- 
gliaia in pochissimo Stagno fuso, per poi dai 
ragazzi farli appuntare in ordine alle carte, per- 
forate prima con una macchina. 

Per avere il Zinco solo , si riduce il suo os- 
sido distillandolo con polvere di carbone in una 
storta di argilla resistente al fuoco, il di cui 
becco sia con luto annesso ad un recipiente con 
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acqua , ove si trovano raccolti i grani di Zinco 
che fusi in crogiuolo chiuso, acciò non brucino, 
si riuniscono in massa. 

Il Zinco convcrtito in lamine si è proposto 
per copertura degli edifizj affin di guarantirli da- 
gl’ incendj, pel quale uso è migliore del Piombo. 

In lastre s’ impiega da’ fisici come uno degli 
elementi della Pila di Volta, per unirlo alle 
piastre di Rame , ed a pezzi di panno, di fel- 
tro , od altro bagnati con acqua o con soluzio- 
ne di Sodio muriato , o di Ammoniaca muriata, 
per comporre la Pila suddetta. 

Unito al Rame forma un Ottone alquanto piu 
puro , per i lavori dilicati , come ruote di ori- 
voli ed altro. 

Se in quattr’ once di Rame fuso si versi un’ 
oncia di Zinco liquido, e si meschj con ispa- 
tola dì Ferro , o di Argilla colta, e poi si cuo- 
pra la massa con polvere di carbone per im- 
pedire l’ossidazione del Zinco , si avrà l’Oro di 
Manahim. 

i 6 parti di Rame e 7 di Zinco danno il Similoro. 

Con 1 oncia di Ottone fuso unito a a once 
di Rame anche liquido, coprendo la massa con 
polvere di carbone, si ha dopo il Princisbeck. 

5 parti di rame ed 1 di Zinco, compongono 
il metallo di Principe, ma altri a 5a parti 
di rame ne uniscono 5 di Zinca 
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L’ Gitone tenuto fuso lungamente , e coper- 
to con polvere di carbone diviene nericaiiic tì 
friabile. Questa massa si riduce in polvere sot- 
tilissima triturata sul porfido, per meschiarne 
un poco al vetro fuso , perchè acquisti un bel 
co/or verde. 

Collo spruzzolar sui carboni ardenti il Zinco, 
perchè i suoi vapori sian ricevuti da tenui ver- 
ghe, di rame roventi, n’ avviene che queste di- 
vengono gialle nella superficie , le quali passa- 
te j>er filiera ritengono sempre questo colore ne’ 
più tenui fili , non molto dal Similoro diversi. 

Alfinchè queste leghe gialle di Rame e di 
Zinco, come rOUone, ed altre, acquistino uno 
splendore ed un colore che si accostino a quel- 
lo dell’ Oro , fa uopo che sicno pulite a secco 
con polvere finissima di i parte di solfo, e di 
9 parti di Calcio carbonato grafico (Creta). 

Col Zinco si può render bianco il Ferro c ’l 
Rame, corno si fa collo Stagno, e F imbianchi- 
mento è più durevole , e non ha il cattivo 
odoro dello Stagno quando si stropiccia; ma 
poiché facilmente il Zinco brucia e si scioglie , 
perciò si eviterà l’ imbianchimento col Zinco 
de’ vasi di cucina. 

Il Zinco non si fonde prima di arroventarsi 
e la superficie si cuopre di un ossido bigiccio. 
Ad un fuoco più forte quando è rovente, bru- 
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eia con fiamma bianco-turchiniccia , e si con- 
verte in ossido bianco cotonoso e leggiero, di 
cui parte si perde nell’atmosfera. Questi sono 
i Fiori di Zinco. Un tale ossido, perchè vola- 
tile , si raccoglie ne’ cammini de’ forni ove si 
' calcinano e bruciano i minerali che lo conten- 
gono, ed anche in que’ di fusione. 

GENERE TREDICESIMO. 

Bismuto. 

Le stille della sua dissoluzione nell’acido ni- 
trico , danno nell’ acqua un precipitato bianco. 

PRIMA SPECIE. 

Bismuto. 

( Bismuth natif H. ) (Gediegen Wismuth , W. ) 

Fusibile alla fiamma di una candela. Fra ’l 
duttile e’I trattabile. Bianco-di argento rossic- 
cio , che all’ aria col tempo più rosso diviene , 
e qualche volta è iridato, P. sp. g, 030 fino a 
9 , 670. Si trova 

In forme regolari. T. XV. 

Clivaggio quadruplo parallelamente alle fac- 
ce dell’ ottaedro regolare. 

1. Dendroide-disseminato. 

3. iMmelliforme. 3 . Laminiforme. 

Relazioni geologiche. 

Si trova il Bismuto 
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nelle Vene 

delle montagne antiche, 
del Granito, con 1’ Argento ec. ; a Witlicheii 
nel Fùrsienberg in Isvcvia ; 
del Gnais unito 

allo Scisto micaceo, col Niccolo arsenicale 
ec. ; nel Locliborner Revier a Bieber nel Prin- 
cipato di Hanau ; 

dello Sciato argilloso, col Ferro idrato ver- 
de terroso ec. ; nelle miniere di Friscli Gliick , 
Adam Heber, Weisser Hirsch a Scheeberg, e di 
Gnade Gottes, e Neujahrs massen a lohann geor- 
gcnstadt , in Sassonia ; 

dello Scisto micaceo , che passa allo S. ar- 
gilloso, colla Wacka; a Ioacbimsthal in Boemia: 
delle montagne stratose calcarifere , 
dello Scisto Marno-bituminoso , col Rame 
solforato ec. ; a Reichclsdorf nell’ Assia. 

SECONDA SPECIE. 

Bismuto solforato (a~). 

(Bismuih sulfaré, II.) (Wismuth Glanz, W.) 
Fusibile con odor di solfo alla fiamma d’una 
candela, poco acro. Grigio-di piombo gialliccio, 
spesso iridato. P. sp. 6, iSifino a 6, 457 - Trovasi 
spinetti. 


(a) Contiene 6o parti di Bismuto , c 40 di Solfo. Sage. 
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Clivaggio quadruplo ; due direzioni di lami- 
ne parailele alle facce d’un prisma leggermente 
romboidale, una (presunta) parallelamente al- 
le basi , ed una parallela alle picciole diagona- 
li delle basi medesime. 

Appendici 

I. Bismuto solforato ramifero (a). 

Grigio-di acciaio, divenente subito turchinic- 
cio , o rossiccio all’ aria. Trattabile ; frattura gra- 
nellosa fina. Incontrasi 

Massiccio. 

II. Bismuto solforato-piombo-ramifero (f). 

Grigio di acciaio tirante, dopo lungo andare, sul 

rossiccio , o sul giallognolo. (NadeIerz,W.).Trovasi 

1 . A spinetti. a. Massiccio. 

Bjeluzioni geologiche. 

1. Il Bismuto solforato esiste 
nelle ^ne 

delle montagne antiche., 

del Graisen , col Bismuto, e Stagno ossida- 
to; a Sclilackcnwald in Boemia; 

del Porfido a base di Felstain, colla Wacka; 


(a) Contiene 48, a5 parti di Bis«iuto; 36, 3o di 
Rame ; i3 di Solfo, e a , 46 sono state di perdita. 

(é) Contiene 43, ao parti di Bismuto ; 34, 3a di Piom- 
bo ; la, IO di Rame; 1, 58 di Niccolo; 1, 3a diXel- 
lurio ; Il , 58 di Solfo, e 5, 90 sono state di perdita, 
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nella miniera di Hohc Tanne in Ioachimstlial 
nella Boemia; 

dello Scisto micaceo, col Niccolo arsenicale 
ec.; a Bieber nel Principato di Haiian ; 
a Dognatzka nel Bannato. 

2. Il Bismuto solforato ramifero si trova in 
y' tnucce 

in una montagna primitiva, 
nel Granito, col Cobalto arsenicale; nel Neu- 
gliick a Witticben nel Fiirstenberg in Isvevia. 

5. Il Bismuto solforato-piombo-ranufero 
si è trovato 

nella Vena 

d’ una montagna antica , 
del Talco granelloso ? coll’ Oro sul Quarzo; 
nelle miniere di Pischmiuskoi e di Klintzcfskoi , 
vicino Beresof in Siberia. 

TEKZA SPECIE. 

Bismuto ossidato (a). 

(Bismuth oxydé, H. ) ( Wismuth ocker,W.) 
Riduttibile al dardifiamma. Tenero; friabile; 
poco acro ; matto o poco splendente di grasso. 
Giallo-di paglia. Grigio di cenere-gialliccio. Ver- 
de-di canario-di pomo. P. sp. a , 5o6. Ritrovasi 


(a) Contiene 86 , 3 parli di Bisraato ossidato ; 5 , 2 
di Ferro ossidato; 4, 1 di Acido carbonico; 3, 4 di 
Acqua. iMmpadiut. 
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1. Superficiale. a. Disseminato. 

Relazioni geologiche. 

Il Bismuto ossidato s’incontra col Bismuto 
solforato, che ordinariamente accompagna. 

Usi. 

Il Bismuto riducesi facilmente in polvere, è 
più fusibile del Piombo, e serve agli altri me- 
talli di fondente. 

Fondendolo colla metà del suo peso di Piombo 
c con la metà di Stagno, dà un mescuglio , che 
amalgamato con due fino a dieci parti di Mer- 
curio, si ba un’amalgama per convertire in i- 
specebj le lastre di Cristallo. 

Unito allo Stagno ed all’ Antimonio , o a parti 
uguali di Rame e di Stagno, si ha un metallo 
molle da ricevere le impressioni delle monete. 

Con ugual parte di Piombo e di Stagno amal- 
gamati col conveniente Mercurio , si ha un me~ 
tallo liquido ottimo per le iniezioni anatomiche 
da farsi colla «cilinga di avorio, o di legno. 

Fuso il Bismuto collo Stagno, si ba un m&< 
tallo di facile fusione , che sewe a saldare , 
evitando in tal modo ne' mescugli di Piombo. 
La saldatura si fa con un ferro rovente (Sal- 
datoio ) col quale si fit fondere il metallo , che 
si mette sulla parte da saldarsi ove prima si sa- 
rà posta un poco di polvere di pece, perchè 
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possa ridursi ogni molecola di metallo, che in 
tale operazione potrebbe ossidarsi. 

Quando vuoisi gettare nelle forme l’Argento 
vi è chi vi mette un poco di Bismuto. 

Con questo metallo si prepara un falso Ar~ 
genio ad uso de* Pittori. Si unisce il Bismuto 
ad una u^ial dosa di Stagno fuso in un cro- 
giuolo , si mescola con ferro fiiicbè il tutto sia 
liquido, si toglie dal fuoco, si continua a me- 
schiare, e pria che la massa divenga solida vi 
si aggiugne il quarto del peso della medesiina 
di Mercurio, c dopo il conveniente mescolamen- 
to si getta in fine sopra una pietra senza umido 
e fredda. Si adopera col pennello e col bianco 
d’uovo, e dopo applicato si pulisce con un den- 
te di cinghiale , od altro strumento Ictigaio. 

Se ne prepara un Oro falso ancora, fonden- 
do una parte e mezza di Bismuto con due par- 
ti di Stagno. Dopo macinato sopra una pietra la 
lega , vi si aggiugne la metà di Solfo puro , e 
la metà di Ammoniaca muriata, indi il mescu- 
glio si mette in vaso di vetro sulla cenere cal- 
da , con accrescere per gradi il fuoco fino a 
che il vaso sia rovente per qualche ora , e poi 
si toglie dal fuoco per adoperare la polvere su- 
blimala di color d’ oro , come il falso argento. 

Fondendo due parti di Bismuto, una di Fer- 
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fn, (Ino ili Crislallo, Jiie di Flusso nero (ci) e, I 
una parie di polvere di carbone, e col rifonde-* 
re il mciallo die trovasi al fondo con due al-* 
tre parti di cristallo, o vetro puro, si avrà un 
vetro verde. 

Sciolto il Bismuto nell’acido nitrico, fino a 
che divenga satura la dissoluzione, o sia finché 
])iù non si abbia decomposizione di acido , vi 
si versa 1’ acqua a riprese, e tanto, clic cessi 
di divenir torbida. Il ^precipitato bianco si 'lava 
più volte, si secca, e si conserva sotto al no- 
me di bianco di perla o di bianco di Spagna^ 
che serve alle donne di belletto. 

genere quattordicesimo. 

Antimonio. 

La sua dissoluzione nell’ acido nitro-idroge- 
nn-clorico colla soluzione acquosa di Ammoniaca 
idrogeno-solfata, dà un precipitato rancio. 

PRIMA SPECIE. 

Antimonio. 

(Antimoine natif. II.) (Gcdiegen Spiesglas, AV.)* 

(a) Il Flusso nero si la con una parte di Tolassio 
nitrato, e due od anche tre di Tartaro in polvere , che 
si accendono con un carbone in vaso di capaciti tripla 
della massa. Il residuo nero si polverizra, e si conser- 
va ne’ vasi chiusi in luogo secco , perchè attirando I’ umi- 
do dall’ atmosfera diverrebbe liquido. 
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Fusibile alla iìamma d’ una candela; volatile 
al dardifiamma ; scmiduro; trattabile; bianco di 
Stagno. P. sp. 6. Trovasi 

Laminoso. Clivaggio decuplo. Quattro direzio- 
ni di lamine parallele alle facce dell’ ottaedro 
regolare, e sei parallele agli spigoli del mede- 
simo, che conducono ai dodecaedro romboedro. 
Lainelloso. 

j4ppendice. 

Antimonio arsenifero. 

(Aiuimoine nalif arsónilère, II.) 

Volatile al dardifiamma con poco odore di aglio. 
13ianco-di stagno, meno splendente dell’ antimo- 
nio puro. Si trova 

Testaceo, a. Icimelloso , ' b. granelloso. 

Relazioni geologiche. 

I. L* Antimonio , si trova 
nelle Ketie 

delle montagne antiche , 
del Gnuis , coll’ Argento clorurato, Cobalto 
iper-arsciìicalc cc. ; nelle Chalaiichcs, vicino Allc- 
niont nel dipartimento de l’ Isère in Francia; 

dal Calcio carbonato granello^ , col (ialcio 
carbonato, C.-magnesio carb.-squamoso , nel Sal- 
berget, a Sala nel Westmannland in Isvezia: 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto Argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforalo ec. ; a Katharina Picufang , ed 
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a Samson , vicino Andreasbcrg nel Harz. 

a. Ij’ Antimonio arsenifero , si trova 
nelle 'ine 

del Gnais , coll’ Antimonio ; nelle Chalanches 
vicino Allemont in Francia. 

SECONDA SPECIE. 

Antimonio solforato (a). 

(Antiinoine suIfuré,II.)(Grauspiesglaserz, W.) 

Fusibile alla fiamma di una candela con poco 
odore di solfo.'N'^oIatile al dardifiamma. Poco acro; 
tenero. Grigiodi piombo, spesso iridato. Trovasi 
A. Splendente. 

Laminoso , ed in forme regolari. T. XVI. 
Clivaggio quadruplo secondo le facce d’ un ot- 
taedro romboidale , che per le sue suddivisioni 
può esser sostituito da un prisma rombidale , o da 
un prisma dritto rettangolare. 

Un clivaggio molto apparente parallelo all’as- 
se de’ cristalli. P. sp. 4> 5i6. 

1 . Cilindroide , 2 . A Spilletti , 

3. Lamelloso. 

B. Sullitcido. . 

3. Granelloso , e 4- Compatto. 


(a) Contiene 74 parli di Antimonio, e 26 di Solfov 
Bcrgmann. 
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■Appendici. 

I. Antimonio soìforato-ferro-argentifero. 

Dante una scoria , dopo la volatilizzazione del- 
1 ’ Antimonio al dardifiainma, clic mette in agi- 
tazione l’ago magnetico. 

Grigio-di cenere-nericcio. Sullucido , spesso 
iridato. Trovasi 

I. Capillare, (^càcrciz), o. A Feltro. 

II. Antimonio ossidato epigono (a) ( Spics- 
glas ocker , W. ) 

Infusibile , ma volatile al dardifiamma. Gial- 
lo-di ocra-rancio-di paglia-di cetre. Bianco-gial- 
liccio. Incontrasi 

1. Radiato. 2. Terroso. 

III. Antimonio ossi~solJorato epigono. 

Bruciante prima con fiamma turchina , c con 

odor di solfo alla fiamma d’ una candela , e dan- 
te in seguito vapori bianchi. Rosso-rancio-d’au- 
rora-di giacinto-bruniccio. Trovasi 

Incrostante. Sull’Antimonio solfarlo. 

Relazioni geologiche. 

1. L’antimonio solforato si trova 
ne’ Letti 


(a) È una formazione posteriore proveniente dalla 
perdila del solfo. Si trova radiato avendo ritenuta la 
tessitura del solfuro , e terroso , quando proviene dal- 
le varieli coinpau.i , c grancllos.a. 
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delle montagne antiche , 
del Calcio carbonato granelloso , cilindroide 
ed a spinelli , col Piombo solforalo ec. ; a So- 
ph ie Grube ad HolTeiibaiiya nella Transilvania; 

dello Scisto micaceo , col Quarzo j nel Lip- 
lauer Gomitai in Ungheria : ‘ 

negli Strati 

dello montagne di transizione , 
fra la Gruuwacka e lo Scisto argilloso ; 
a Leogang nel Salisburgbese ; 

dello Scisto argilloso , radiato c compatto ; 
a Glaadinin nella Scozia ; 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Cnais ; in Alvcrnia in Francia; 
dello Scisto micaceo, coH’Argenlo idro-clorato 
ec. a lolianngeorgensladl , ed a Braunsdorf, in 
Sassonia. 

del Porfido sienitico , col Rame-ferro solfo- 
ralo anlimonifero ec. ; a Krcmnilz, in Un^dieria. 

a i'uzescli ed a Kapnick nella Transilvania ; 
del Calcio carbonato granelloso , compatto , col- 
P Antimonio; nel Salbcrget a Sala nel Wesi- 
mannland in Isvezia ; 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacka c dello Scisto argilloso , 
coll’Argento-anlimonio solforato ferrifero ec. ; a 
ClausiLal , c ad Andrcasberg, nel llarz : 


delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato compatto, col Piombo 
solforalo , Arsenico sussolforato , Zinco solfor. , 
e Bario solfalo; a Fclsobanya in Ungheria (a). 
delle montagne stratose carbonifere , 
della Pietra sabbionosa , col Mercurio ec. ; 
ad Ober Moschcl nel Palalinalo. 

2. L’ Antimonio solforato-ferro-argentifero 
accompagna 1’ Antimonio solforalo 
nelle V ene 

delle montagne antiche , 
del Gnais-, a Freiberg in Sassonia; 
del Poifido sienitico ; a Nagyag in Tran- 
silvauia : 

delle montagne di transixione , 
della Grauwacia , e dello Scisto argilloso 
a Clausihal , e ad Andreasberg , nel Harz. 
delle montagne stratose ,* . 
del Calcio carbonato compatto^ a Felsobanya 
in Ungheria. 

5. Z/' Antimonio ossidalo epigeno , si Irova 
radiato; a Villtpun in Lugo nella Galizia in Is- 
pagna; nw non ci sono noie le sue relazioni 
geologiche. 


(a) La Vena rende per la sua durezza difficile il 
lavoro, in modo ebe si ha bisogno del fuoco per poterla 
incidere, giacche contiene Quarzo. 



II terroso, incontrasi 

nelle Vene 

delle montagne antiche, 
del Gnaia , incrostante in Alvernia ; 
dello Scisto micaceo , sull’ Antimonio solfo- 
rato ec. ; a Braunsdorf in Sassonia. 

4- Antimonio oasi—aoljbrato epigono , si 
trova 

sulP Antimonio solforato radiato j a 

Perda nel Senese in Toscana. 

TERZA SPECIE. 

Antimonio o^idato (a). 

(Antimoinc oxydé laminaire, H.) 

(Weiss Spiesglaserz, H.) 

Fusibile alla ilamina d’ una candela, con fu- 
mo bianco. Tenero; perlaio. Bianco-di neve- 
gialliccio-bigiccio. Trovasi 

Laminiforme, A laminetlc alluncatfc 
Relazioni geologiche. 

L antimonio ossidalo si trova raramente 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 


(n) È di prima formazione, non provenendo da un’ 
alterazione di altro minerale, e contiene 8G parti di 
Antimonio ossidato; 3 di Ferro ossidalo ; 8 di Selce, 
c 3 sono state di perdita. F'auquelin. 
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dello Scisto argilloso , col Piombo soH’or.lio 
cc. ; a Przibram in Boemia ; 

dello Scisto micaceo, col Quarzo, Aniiino- 
nio , c Ferro solforali, Ferro idrato verdiccio, 
e frammciui di Scisto argilloso; nella miniera 
di IlolTming Goiies a Braunsdorf nella Sassonia. 

QUAnT.\ SPECIE. 

Antimonio ossi-solforato. 

( .'Viiiimoine ovydé sulfurc, II.) 

' ( llolh Spicsglaserz , W. ) 

Fusibile alla lìamnia d’ una candela. Tenero. 
Bruno-rossiccio*, fra questo colore e ’l grigio- 
di piombo; rasura simile poco splendente (a). 
Trovasi 

1 . A spinetti radiati , 
a. adamantini , o b. metalloidi, 

2 . Fibroso , e 5. Cotonoso. 

( Zundererz ). Con isplendore di scia. 

Relazioni geologiche. 

U Antimonio ossi-solforato, si trova- 

nelle Ferie ^ 

delle montagne primordiali , 
del Gnais , coll’ Antimonio cc. ; nelle (dia-^ 
lanclies vicino Allcmont , dcpariemcnt de l’ Isè- 
re in Francia; 


(n) llavvi degli spillelli traslucidi d’un rosso cremisi. 
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dello Scisto micaceo , coll’Antimonio solfo- 
ralo , ec. ; al Nane Hoflfnung Gottes a Braun- 
sdorf nella Sassonia ; 

del Porfido sienitico ; a Kremnitz in Un- 
gheria ; 

col Ferro, ed Antimonio solforati , 

A. ossidalo, A, os. epigono, e Calcio carbonato 
laminoso; a Malazka in Ungheria. 

delle montagne calcifere stratose , 

del Calcio carbonato compatto ; a Felsoba^ 
nya in Ungheria. 

Usi. 

L’ Antimonio si manda nel commercio unito 
al suo solfo , e perciò basta separarlo dalle sue 
matrici. Una tale separazione ha luogo, tanto 
in picciolo f|iianlo in grande , in due vasi ci- 
lindrici di argilla posti l’uno sopra l’altro. Nel 
vaso supcriore col fondo forato come divello, 
si mette il minerale in piccioli pezzi , e si cuo- 
pre ; nel vaso inferiore vi si raccoglie 1’ Anti- 
monio solforato scacciato dal calorico, il quale goc- 
ciola a traverso de’ forami del fondo del primo vaso. 

Il vaso inferiore , che fa ufficio di recipien- 
te, perchè stia fresco , si seppellisce nel suolo 
affinchè il fuoco di legna o di carboni che ri- 
scalda in varj ranghi de’ vasi superiori , non 
impedisca il rappigliamento dell’ Antimonio sol- 
forato al disotto , il quale si trova con una tes- 
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silura fibrosa , c cosi si manda nel commercio. 

Questa distillazione però non cessa di essere 
incomoda c dispendiosa j c perciò nell Alta Un 
ghen'a si mette il minerale in pezzetti ne' ca- 
nali di buon’ Argilla aperti come grondaie , in- 
clinali, e raanlemili sempre roventi nel forno 
dal fuoco sottoposto. L’ Antimonio solforato fu- 
sibilissimo gocciola ne’ vasi inferiori, ove rac— 
cogliesi. Si ritirano i residui dai canali con ra- 
stello di ferro, e si rimette il novello minera- 
le. Così facendo si rinunzia alla grande quan- 
tità di Antimonio , che si volatilizza , la quale 
è ricompensala dal comodo di lavorare tutto 
r anno senza interruzione. Gli opera) soli non 
hanno di che rallegrarsi di tale distillazione che 
gli obbliga a respirare fumi metallici e solforosi. 

Oltre agli usi estesissimi dell’ Antimonio sol- 
forato nelle Spezien'c, serve ancora al rallina- 
mento dell’Oro. Il Solfo inceppato nell’ Anti- 
monio ha più tempo prima di bruciarsi , di unir- 
si ai metalli diversi , e convertirli in iscorie , le 
quali notano sull’ Oro fuso in un crogiuolo del- 
la capacità doppia delle masse che debbe con- 
tenere. La quantità dell’ Antimonio solforato deve 
stare all’ Oro da raffinarsi come a ; l se 1’ Oro 
Ila da i6 carati sino a aa di fino (a). Sarà poi 

(a) Cioè, se delle 34 pai li dell’unità iG sino a 33 saranno 
di Oro, ed sino a a parti saranno di altri metalli. 
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come 5 : 2 se l’ Oro sarà al disotto di i6 carati. 

L’Antimonio si unisce all’Oro fuso; ma quest’ul- 
timo diviene pallido, cd acro ; perciò fondendolo 
sopra una Coppella di ottima argilla cotta (o sia 
vaso largo e poco concavo) e soffiando col man- 
tice sul metallo fuso se si faccia volatilizzare l’An- 
timonio in fumi , si avrà 1’ Oro raffinato. 

Quando avrà cessato di fumare vi si aggiugne 
un poco di Potassio nitrato, c di Sodio Loricato 
in polvere , acciò tutte le picciole scorie si rac- 
colgano. L’Oro riaquista così le sue qualità, e si 
trova del titolo di 25 carati, e tredici sedicesimi. 

Nelle arti si ha bisogno anche dell’ Antimo- 
nio puro privo di solfo , ond’ è ehe per sepa- 
rarlo si mettono nel crogiuolo coperto in un 
forno a vento, 5 libbre di residui di lastre di 
ferro tagliate, ammaccati prima perchè dimi- 
nuisca il loro volume, io libbre di Antimonio 
solforato puro, e 2 libbre e mezza di Potassio os- 
sidato. Dopo una perfetta fusione si versa il tut- 
to in un vaso conico di ferro, prfìna risc.aldato 
e si separa così il regolo di Antimonio dal Sol- 
fo , il quale si trova unito al ferro cd alle al- 
tre sostanze nelle scorie al disopra. 

L’ Antimonio unito ai metalli molli gli ren- 
de più duri , e perciò collo Stagno se ne get- 
tano cucchiaj, forchette, bicchieri, bottoni ed altro. 

Si hanno buoni caratteri di stamperia fonden- 
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do una parte di Aatinioiiio, con quattro parti 
dì Piombo , ed una qiurta parte di Ottone. 

Otto parti di Antimonio fuse con venti parti 
di Rame o di Ottone, e nove parti di Stagno, 
danno un metallo da specelij , che acquista un 
ottimo pulimento. 

Se il Regolo di Antimonio, o pure 1’ Anti- 
monio solforalo, prima contuso, e poi triturato 
col triplo di Potassio nitrato, si gittano a ripre- 
se in un crogiuolo di argilla rovente, e si lavi 
dopo il tutto finché 1’ acqua non abbia più sa- 
pore, si 3i\ ca l’ossido bianco di Antimonio, ox- 
limo per la pittura ad olio; per dare un mag- 
gior pulimento a’ metalli ; per arrotare i vetri, 
e le pietre preziose , ed anche per la prepa- 
razione di un color giallo, il quale si ottiene 
nella maniera seguente : 

Si prendono tre parti di ossido di Antimonio, 
dodici parti di Cerussa pura , una parte di Al- 
lume ed una parte di Ammoniaca idro-clorata (a). 
Si mescola e tritura il tutto sul porfido , c poi in un 
crogiuolo ben chiusosi dà un fuoco lento per la 
prima ora, che si rinforza nelle due ore seguenti, 
e poi per le tre ultime ore debb’ esser tale da 


(a) Si potrebbe eccedere nel primo e nell’ ulUmo 
ingrediente, se si volesse un giallo più elevalo. 
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icncr rovcnic il crogiuolo. RalTrcddato l' appa- 
recchio, il color giallo si ritira c si attenua sul 
porfido, che nel commercio si conosce per Giallo 
di Napoli , buono ad ogni sorta di pittura. Un 
tal processo non è stato da me ripetuto. 

GENERE QUINDICESIMO. 

Cobalto. 

Al dardifiamma colora in azzurro il vetro di 
Sodio boricato. 

PRIMA SPECIE. 

Cobalto iper-arsenicale (n). 

(Coball arsciiical, H.) (Weisscrspeiskoljolt, W.) 

Dante 1’ odor di aglio al dardifiamma. Semi- 
duro • acro ; frattura granellosa. Bianco-di Sta- 
gno , spesso iridato. P. sp. G , 436. Trovasi 

In forme regolari T. XV. 

Cubico cd in altre forme derivanti dal cubo 
senza clivaggio apparente. 


(a) Comienc 20, 3i di Cobalto} 74, 2i di Arseni- 
co, 3 , 4a di Ferro; o, i5 di Rame; o , 88 di Sol- 
fo. Slromeyer. 

L’ Arsenico predomina , e qui la nomenclatura sa- 
rebbe stata uJrseiiico Cobaltale, perebè in chimica com- 
binazione e nello stato metallico, ma alcune specie pel 
carattere . .^‘nerico sono state ritenute nel Genere Cobal- 
to , che a rigore dovrebbero appartenere all’ Arsenico. 

20 
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/. Radiato. b. Botrioide. 

a. Congregato 3. Dendroide. 
a. Bitorzoluto, 4- Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Cobalto iper-arsenicale esiste 
ne' L'Ali 
delle montagne antiche , 
del Poifido sienitico subordinato 
allo Sciato micaceo, col Niccolo arsenicale cc.; 
ne’ Coschwitaer Gebirge ad Oravicza nel Banuato: 
negli Strati 

delle montagne di transizione , 
fra la Graitwacha e 

lo Scisto argilloso , col Rame-ferro solforato 
ec. ; a Leogang nel Salisburghese : 
delle montagne stratose calcarifere , 
dello Scisto-marno bituminoso, a Riechels- 
dorf nell’ Assia : 

nelle Vene 

delle montagne primordiali , 
del Granito, coll’Argento ec. ; nella minie- 
ra di Julianc Sophie a Witlichen nella Svevia; 

del Gnais, col Rame ec.; nel Silbermiihl- 
stollen vicino Annaberg in Sassonia ; 

dello Scisto micaceo, cristallizzato col Ferro 
carbonato , Bismuto , Niccolo arsenicale , Bario 
aolfàio, e di rado coll’Antimonio solforato ra- 
diato; a Bieher nel Hanau; 
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col Niccolo arsenicale ec. ; al Bàrenstein; al- 
lo Schrcckenberg , ed al Marcus Rohling , ad 
Annaberg in Sassonia ; 

dello Scisto micaceo , che passa allo Scisto 
argilloso , cristallizzato, dcndrolde-disseminato , 
e massiccio , col Calcio carbonato , Bario solfato 
laminoso, Niccolo arsenicale, N. arsenicato, Quar- 
zo, ec. ; in Ioachimsthal nella Boemia; - 
• dello Scisto argilloso, coll’ Argento-antimo- 
nio solforato; a Schrieebcrg in Sassonia; 

col Niccolo arsenicale , N. arsenicato , Rame- 
ferro solforato antimonifero ec. ; a Schladming 
nalla Sliria : , 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , col Niccolo arsenica- 
le ec. ; ne’ Finf Biicher Mosis , und Philippina, 
ad Andreasberg nel Harz; 
dello Scisto argilloso , e 

della Grauwacka , col Ferro ipersolf. ec. ne’ 
Griine Love, e Wilde Bar, a Nassau Siegcii: 
delle montagne stratose calci fe re , 
del Calcio carbonato compatto , 
dello Scisto marno-bituminoso e 
della Pietra sabbionosa , col Niccolo arseni- 
cale; al Gott hilf gewiss, al Glueksbrunn , ed al 
Pclikan; nel Saalfeld in Turingia. 
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AECOKDA »FBCIB. 

Cobalto-arsenico solforato. 

( Grauer Speìskobolt , VV. ) (a). 
Semiduro; acro; frattura granellosa. Grigio— 
d’ acciaio chiaro, sullucido , radamente iridalo , 
divcnentc nero-bigiccio all’aria. P.sp. 6,936. Esiste 
/. Dendroide. 3 . Massiccio, 

a. Reticolare. 4. A specchio 

Relazioni geologicìte. 

Il Cobalto-arsenico solforato si trova 
nelle Vene 
delle montagne antiche , ~ 
del Granito , col Bario solfato ; a Witiichen 
nel Eiirstenberg in Isvevia; 

del Gnais , coll' Argento ec. ; ad Hirantels— 
#lirst vicino Freiberg in Sassonia; 

dello Scisto micaceo , col Cobalto ipcr-arse- 
nicalc ec. ; nella miniera di Marcus Ròhiing ad 
Annahcrg in Sassonia; 

ad Allcmont , dépat't. de l’ Isère, ed a S. Afarie 
aux Mines, départ. dii Haut Rhin,'in Francia; 
coll’ Argento orifero ec.; a Queerbach in Islesia; 
dello Scisto argilloso , coH’Argento-antimo— 
nio solforato ferrifero ec. ; ne’ Prisier und Lc- 
wit a Scbneeberg in Sassonia; 


(a) Contiene 33, 10 di Cobalto; 43,47 di Arsenico; 3, 
02 di Ferro; ao,o3 di Solfo. Stromeyer. 
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col Rame-ferro solforato arsenifsro oc. ; nel 
Kugel fra Iglò e Dobscbau, in Ungheria; 

del Porfido a base di Felstain, col BisQiuto , 
solforalo; allloheTaunc a Ioachimsihal> in Boemia. 

dt'ir ^nfibolo lamellom} Sk Chatham nel Gin- 
iieiiicui , iieir America Settentrionale. 
dello >So/sto m/coceo; a Skuttcrud nella Norvegia. 

TKRZA 8FECIB. 

Cobalto arsenicale (a). 

( Cobalt gris, H. ) ( Glanzkobalt , VV. ) 
Dante r odore di aglio al dardifiamma. Sem^ 
duro; acro. Biauco-d’ argento rossiccio.. P. sp. 
tj,33g fino a 6,45o. Si trova 

Larninoso ed in forme regolari. T. XV. 
Clivaggio triplo secondo le facce del cubo. 

Relazioni gecdogiche. 

Jl Cobalto arsenicale trovasi 
ne’ Letti 
delle montagne antiche, 
dello Scisto micaceo , col Quarzo , Ferro sol- 
forato ec. ; nella miniera di ^laria Aiuia a Queer* 
bada in Islesia; 

..a Tunaberg nella Svezia; 

nelle Vene 


(u) Contiene 44 parli di Cobalto jj 55 di Arienic» 
o,3o di Solfo. Klaprcd*. 


i 
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delle montagne euddette , 

• dello Scisto micaceo , coll’ Argento orifero 
ec.; a Fossum Cobelt Waerk, ed a Skuierud 
non lungi da Modam, in Norvegia. 

QXJARTA SPECIE. 

Cobalto-Rame solforato (a). 

-Dante 1 ’ odor di solfo al dardifiatnma; e poi 
un globeiio metallico bianco-bigiccio. Semiduro : 
frattura ineguale. Grigio-d’ acciaio chiaro. Trovasi 

Massiccio, .,,,,^ 3 ^ 

Relazioni geologiche. 

Il Cobalto- Rame solforato si è trovato 
nel Letto 

d' una montagna di antica formazione , 

. . , col Quarzo, Cererio selcioso-ferrifero, Ra- 
me-ferro solforato, Bismuto, Moliddcno solforato, 
Sclielio calcare. Asbesto, Anfibolo ec. ; a Basinaes 
vicino fìiddarhytia nel Westmannland in Isvczia. 

QUINTA 8PEcrBr. y^^' 

Cobalto ossidato (i). 

( Cobalt ozydé noir, H. ) 

Nero-turchiniccio; tenero; trattabile; matto; 
segnatura splendente di grasso. P. sp. *,019 fi- 
no a 2,435. Si trova 

(a) CootieDc 43,ao parti di Cobalto; 14 , 4° Bame; 
3,53 di Ferro; 38, 5o di Solfo; o,33 di terre. Uisinger. 

(3) 11 colore , la segnatura , e ’l non essere scrivente 
lo distinguono dagli altri fossili neri. 
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i. In Argnoni. a. Botrioide. 

(Fester Schwarier Erdkobalt, W.). 

3. Terroso. 

Superficiale. ( Schwarzer Kobalimulm , W. ) 
Appendice. 

Cobalto ossidato ferrifero. 

( Brauner Erdkobalt. Gelber Erdkobalt , W. ) 
Tenero ; irailabile. Bruno-gialliCcio-di fegato. 
Gri"io-gialliccio-di cenere. Giallo-di paglia. Sa- 
gnatura splendente di grasso. Trovaai 
T erroso. 

Relazioni^ geologiche. 

1 . Il Cobalto ossidato s’ incontra 
nelle ine 

delle montagne antiche , 
del Granito , coll’ Argento ec. j a Wittichen 
nel Fiirstenberg in Isvevia; 

dello Scisto micaceo , col Cobalto iper-arse- 
nicale ec. ; in Allemont , départ. de 1’ Isère , in 
Francia ; 

col Niccolo arsenicale ec.; a Bieber nel Hanau; 
dello Scisto argilloso } a Bocksdorf nel Pa- 
latinato superiore; 

coll’ Argento-antimonio solforato metalloide , 
A. ant. solfi ferrifero ec. ; nel Weisser Hirsch, 
vicino Scbneeberg in Sassonia : 

delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carò. compatto , e 
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dello Scisto mamo-bituminoso , col Nicfola 
Ksoic idro*”C»irlioiiBlo cc.j b GliicKs-* 
l>riiTin ; b1 DicbskBsien ; al Prinz Ernst Friet rich 
ec., nel Saalfcld in Turingia. 

2. n Cobalto ossidato ferrifero si trova 

nelle Vene 

delle montagne stratose calcarifere , 
dello Scisto mamo-bituminoso , col Cobal- 
to ipcr-arsenicalc , C. arsenicato, Niccolo arse- 
nicale, N. arsenicato cc^ a Reichclsdorf nell’ Assia; 
a Saalfeld nella Turingia. 

SESTA SPECIE. 

Cobalto arsenicato. 

( Cobai t arseniatc, H. ) (Rotber Erdkobalt, W.) 
Tenero. Rosso-di floridi pcsco-crcmisi-violeilo- 
È 1. Vellutato. 2. A spilletti. 

( Kobaltblute , W. ) 

3 . Terroso, ( Kobaltbescblag , W. ) 

a. Incrostante. b. Polveroso. 
Appendice. 

Cobalto arsenicato niccolo-argentìfero. 

( Mine d’Argent merde-d’oie) (a). (Gaiizcko— 
liges Silbcr , Heuss). 


(a) Pel sutf colore misto di rosso, di \crdc, di ne- 
ro, di bruno, c per PArgcnlo ora ramoso, ora capilla- 
re, cd ora invisibile, che suol contenere sino al i5 per 
loo, La ricevuto questo nome da’ minatori Francesi. 
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iu uii mcsciiglio diG)LaUo ossidato, diC. ar- 
senicato terroso, di Niccolo arsenicato e di: Argento. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Cobalto arsenicato s’ incontra 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Gnais , coll’ Argento idro-clorato ec. ; 
nelle Chalanclies vicino Allemont , départ. de 
l’ Isèi'C , in Francia ; 

dello Scisto micaceo , coll’ Argento orifero 
cc. ; a Fossum Cobclt Waerck ed a Sktitcrad, 
non lungi da Modam, in Norvegia. 

col Niccolo arsenicale cc. ; allo Schreckeberg 
vicino Annaberg , come 

al Hohe Ncujahr a lohanngcorgenstadt , e 
dello Scisto argilloso , col Quarzo fcrrugi- 
gno , Cobalto-arsenico-solforato , Calcio carbo- 
nato laminoso, ec. ; a Schneeberg , in Sassonia : 
delle montagne stratose calcifere , 
del Calcio carbonato alpino , e 
dello Scisto marno-bituminoso , col Nicco- 
lo arsenicale cc.; nel Goti liilfgewiss; nel Diebs- 
kastcn; nel Gluksbrun; nel Pcllikan, in Turingia; 

col Cobalto ossidato ferrifero ; a Rieclielsdorf 
nell’ Assia. 

2 . Il Cobalto arsenicato niccolo-argentifero , 

, trovasi nelle Vene 

delle montagne di transizione , 
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dello Scisto argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforato metalloide e ferrifero, ec. ; aSam- 
son , ed a Katharina Neufang, vicino Andreas- 
berg nel llarz. 

SETTIMA SPECIE. 

Cobalto idrosolfato (a). 

Sapore stiiico. Rosso-di carne ; rasura rosso- 
chiara j acro ; friabile ; opaco. Incontrasi 
.1. Congregato, a. Stalattitico , 
b. Ramoso. a. Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

'Il Cobalto idrosolfato si trova 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo , col Cobalto iper-arse- 
nìcale ec. ; a Bieber nella Contea di Hanau. 
Usi. 

Dai minerali di Cobalto non s’ottiene il me- 
tallo ; ma dopo la conveniente calcinazione si 
fondono col Potassio carbonato, c colla terra 
selciosa , onde avere il Vetro azzurro per la 
pittura della Porcellana, e della maiolica. Il 
modo di riuscire in tale operazione , c il se- 
guente. ’ 

9 — 

(a) Contiene 38, fi di Cobalto ossidato; 19, 74 di 
di Àcido solforico; 41 , 55 di Acqua. Koppe. 
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Si calci Dano i minerali di Gilialto acciò per- 
dano una buona porzione dell' Arsenico , il 
quale' si raccoj'lie ne’ cammini .del forno. La 
durata della calcinazione non è arbitraria, ma 
dee corrispondere ai saggi fatti in piccolo. Si 
pestano, ed in caso di bisogno si calcinano di 
nuovo, ìndi pestati ancora c passati per istac- 
cio , si uniscono al triplo di polvere ben lavata di 
Quarzo bianco, e con una conveniente dosa di 
Potassio ossidato, come fondente, si conserva- 
no nelle botti ben chiuse , dopo aver umettata 
alquanto la massa. 

Questo nàescuglio s’ indurisce , c porta il no- 
me di Zajfera, ricercata da’ pittori di stovi- 
glie, da’ vetraj , da’ fabbricanti di paste per 
mosaico , ed altri , perchè dopo 1’ azione del fuo- 
co si fonde in vetro turchino. 

Nelle fabbriche di vetro azzurro si fonde il 
minerale preparato col Quarzo in polvere e col 
Potassio ossidato in un forno di riverbero , i di 
cui mattoni sono di ottima argilla, come lo sono 
i crogiuoli stessi , ne’ quali il mcscuglio si fonde. 

Il vetro turchino, che si ritira con cucchia) 
di ferro, si rallicdda in una vasca con acqua 
corrente, si pesta in prima a secco, c poi il 
vetro polverizzato, perchè vie maggiormente si 
attenui , si mette al mulino che gira nell’ ac- 
qua , come abbiamo detto parlando dell’ attenua- 
zione del Massicot, e del Mini». 
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Dopo qiialche tempo si h. sgorgare 1’ acqua 
azzurra, la quale deponc nella prima vasca le 
parti più grossolane di fetro turchino , che si 
adoperano per sabbia onde asciuttar la scrittura. 

L’ acqua soprannotante si fa deporre surces— 
sivamentc, in altre vasche , raccoglienilo separa- 
tamente i respetlivi sedimenti , percltè varia- 
no nel grado di tenuità , e di colore , e cosi di- 
stintamente , con un prezzo proporzionato alla 
houtà di ciascuna sorta , si mandano nel com- 
mercio per la pittura della maiolica , e della 
porcellana, per dare alla carta da scrivere il 
colore azzurro allora che non è bianca, per unir- 
li all’ amido ec. 

Il vetro azzurro in minuti pezzi , ed anche 
in forma di sabbia , serve ai Chinesi per i viali 
de’ loro giardini. ' 

Il minerale di Cobalto sciolto nell’acido ni- 
tro-idrogeno clorico costituisce V inchiostro sim- 
patico col quale i caratteri scritti appariscono 
d’ un verde celadonio coll’ azione del calore , e 
raffredandosi la carta , svaniscono per ricomparire 
ogni volta che questa si accosta al fuoco. 

GENERE SEDICESIMO. 

Arsenico. _ v 

Volatile con odor di aglio al dardifiamma. 
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PBIUA. SPECIE. 

Arsenico. 

( Arscnic nalif , H. ) ( Gediegen Arscnik W. ) 

Tratlablle. Grigio-di piombo tendente al bian- 
co di stagno; che all’ aria diviene successivamente 
gialliccio, bruniccio, e nero-grigio colla per- 
dita dello splendore. P. sp. da 6,670 fino a 5 , 
765. Trovasi 

/. Bacillare. 4 . Granelloso. 

a. Fibroso-Radiato. 5. Testaceo. 

3. Grano-lamelloso. 6. Compatto. 

Appendice. 

Arsenico-ferro-argento antimonifero (a). 

( Argcnt antimonial arscnifère , H. ) , 

( Arscnik-Silber , \V. ) 

Volatile in parte con odore di aglio al dardi- 
fiamma , e la dissoluzione del residuo nell’ acido 
nitrico dà coll’ acido idrogenoclorico un preci- 
pitalo bianco , che diviene turchiniccio all’ at- 
mosfera. 


(a) Contiene 35 parti di Arsenico; 44.a5 di Ferro; 
ia,75 di Argento, c 7 di Antimonio. Klaproth. 

Qursla sostanza essendo un mescuglio, nel quale i com- 
ponenti non sono costanti, 1 ’ Antimonio trovandovisi in 
picciolissima quaniitli , c la tessitura approssimandola 
più all’Arsenico, ho creduto conveniente il conside- 
rarla come Arsenico , e non come Argento antimoniale 
arsenrfttro. . 
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Poco trallabilc. Bianco-di stagno, divenendo 
grigio cupo , o nero-bigiccio all’ aria. Rasura 
splendente ; frattura ineguale a grana fina. P. sp. 
g,440. Trovasi 

1 . Testaceo, b. Bolrioide. 

' a. In argnoni , a. Disseminato, 

3. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

1 . 1/ Arsenico si trova 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Gnais , coll’ Argento ec. ; ad Himmels- 
fiìrst vicino Freiberg in Sassonia; 
coU’Argentoclorurato cc;aGottesGabc in Boemia; 
dello Sisto Micaceo , coll’ Argenio-antinio- 
nio solforalo; a Ioachimslhal nella Boemia; 

del Porfido sienitico , col Manganese e Cal- 
cio carbonati. Tellurio piontbo-orifero , Calcio 
arsenicato, Manganese, Antimonio, Ferro e Piom- 
bo solforati ; a Nagyag in Transilvania: 
delle montagne di transizione, 
della Grauwacha sfogliosa , e dello Scisto 
argilloso , coll’ Argento-antimonio solforato rosso 
e ferrifero ec. ; ad Andreasberg nel Harz. 

3. Z/'* Arsenico-ferro-argento antimonifero , 
trovasi nelle Vene 
delle montagne antiche, 
del Granito, coll’ Argento antimoniale ec. ; 
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ad Altwolfach nel Fiirstenberg in Isvevia : 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforato metalloide ec. ; nella miniera di 
Samson ad Andreasberg nel Harz. 

SECONDA SPECIE. 

Arsenico-ferro solforato (a). 

(Fer arsenical , H. ) ( Arsenikkies, W. ) 
Volatile con odor di aglio al dardifiamma, 
restando il ferro sul carbone. 

Duro ad un piccol grado ; fra il bianco-d’ ar- 
gento e’I bianco-di stagno, che all’aria diviene 
gialliccio, o acquista i colori dell’ iride P. sp. 
da 4> 087 sino 4 , 791. Trovasi 
In forme regolari T. XI. 

In prisma dritto romboidale, ed in 'altre for- 
me , che ne derivano senza clivaggio apparente. 

1. Bacillare. 3. A spilletti. 

3. Massiccio. 

Appendice. 

Arsenico-ferro solforato argentifero. 

(Fer arsenical argentifère, H.) (VVeisserz, W.) 
All’aria è meno alterahile dell’ Arsenico-fer- 
ro solforato. Bianco-di stagno. 


(a) Conu'ene 43. 4,8 di Arsenico; 34, g 38 di Fer- 
ro, e 20, i 3 i di Solfo. Chewreuiì. 42, 88 di Arsenico; 
A 5 , 04 di Ferro, e ai , 08 di Solfo. Str^meUr. 
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Relazioni geologiche. 

1. U A rsenico-ferro solforato si trova 
ne’ Inetti 

delle montagne primordiali , 
del Gnais , col Ferro siissoHbrato , Zinco sol- 
foralo e Granalo ; a Gicrcn iii Islcsia ; 

colio Stagno ossidalo; a Eòlimisch Neusladl e 
dell’ Anfibolo lamelìoso , col Rame-ferro sol- 
foralo cc. ; nel Kupferliùgcl, non lungi da Pres- 
nitz, in Boemia ; 

del Calcio carbonato granelloso, col Ferro 
sussolforalo, Ferro e Piombo solforali; al Kali- 
Lcrg, vicino Marienbcrg in Sassonia: 
del Quarzo subordinalo 

allo Scislo argilloso , col Rame-ferro sol- 
foralo, Cobalto iper-arscuicale , a Dobscliau in 
Ungheria ; 

fra ’l Calcio carbonato, e’I Porfido sienilico, 
col Piombo solforato ; ad Orawicza nel Banuato; 
nelle Vene 

delle montagne di antica formazione , 
del Gnais, col Zinco solforalo bruno, e Gra- 
naio; a Giercn in Islcsia; 

col Quarzo , Ferro solforalo. Calcio-magnesio 
carbonaio. Rame solforalo cc.; nel lungo liolie Bir- 
ebe; e col Piombo solforalo. Ferro carbonaio, c 
F. solforalo ; nel lungcr David cc. ; vicino Frcibcrg 
ili Sassonia; 
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col Quarzo, Talqo', c Calcio iluato; a INi- 
clasLcrg , nella Boemia ; 

del Serpentino, col Calcio carbonato, e Fer- 
ro solforalo; a Ileieher Trost , e 

dello Scisto micaceo talcoso, col Quarzo, Cal- 
cio carbonato, e Ferro solforato ; a Lcipe in Islcsia:* 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , col Ferro carbonato 
c F. solfotaio; nel Jlarz. 

3. L’ Arsenico-Jerro soljorato argentifero 
■ ■ trovasi nelle J^ene 

delle montagne di antica jermazione , 
dello Scisto micaceo , col Quarzo, Calcio 
carbonaio , e C. fluato laminosi , Ferro solfora- 
to, Argcnto-aiuiinoiiio solforalo e Rame-ferro 
solforato; a Brauiisdorf nella Sassonia. 

TEnZA .SPECIE. 

Arsenico sussolforato. 

( Arsenic .sulfurd rouge, H. ) (Rcalgar). 
(Rothe* Rauschgclb, W. ) («). 

Rosso di aurora-crcmisi-di cocciniglia ; rasu- 
ra giallo-rancia. P. sp. da 3,2a3 sino a 3,338. 

Fusibilissimo alla fiamma d’ una candela con 
odore di aglio più o meno sensibile verso la fine 
della volatilizzazione. Seroiduro; traiiabUe. Trovasi 


(a) All’Aria acquista il colore rlcll.i rasura , e contie- 
ne 76 parli di Arsenico , c di Solfo. Thr.nard. 


Saa 

Laminoso ed in forme regolari. T. XV. 
Clivaggio quintuplo; tre direzioni di lamine 
parallelamente alle facce c basi di un prisma 
romboidale obliquo, c due parallele alle dia- 
gonali delle basi. 

1. .L spilletti. a. Massiccio. 

3. Polveroso. 

QUARTA SPECIE. 

Arsenico solforato (a), 

( Arsenic sulfuré jaune, H. ) 

( Gelbes Rauscbgelb , W. ) 

Bruciato per poco alla fiamma di una cande- 
la, per la perdita del solfo, diviene rosso. Giallo 
citrino-verdiccio-rossiccio. Metalloide , o matto. 
Tenero. P. sp. da 3,o48 fino a 3,5ai. Trovasi 
1. Laminoso. a. Botrioide. ‘ 

3. Bitorzoluto. 4. Massiccio. 

, Relazioni geologiche. 

L’ Arsenico sussoljorato, e VA. solforato 
esistono nelle V ine 
delle montagne antiche , 

del Granito, col Cobalto ossidalo; a Wiui- 
chen nel Fiirstenberg, in Isvevia ; 

del Gnais , coll’Argento clorurato, A. anti- 
monio solforato ec. ; a S. Marie aux Mines , dé- 
part. du Haut Rhin , in Francia; 

(a) Contiene bj di Arsenico , c 43 di Solfo. Thenard. 
Gli altri caratteri sono gl’ istcssi dell’ Ars. sussolforato. 
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dello Scisto argilloso , coll’ Arsenico , Bis- 
muto, Calcio carbonaio, Bario solfato, Quarzo 
cc. ; a loachitnsibal in Boemia; 

superficiale; a ScbnccLcrg in Sassonia ; 
del Porfido argilloso, col Ferro c Zinco sol- 
forali , Arsenico, A. solforato , e Quarzo ; a Kap- 
nick in Transilvania : 

delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforalo inclalloide e ferrifero ec. ; a Kalba- 
rina Ncufang, a Samson, a Gnadc Goltes, ec.; 
in Andrcasberg nel Harz ; 

delle montagne stratose calcarifiere , 
del Calcio carb. compatto ; vicino Insbruck 
nel Tirolo ; 

della Marna indurita; a Tajowa in Ungheria; 
a Moldawa nel Bannaio : 

Disseminato. 

nelle montagne antiche , 

Sussolforaio , nel Calcio-magnesio carbonaio 
granelloso , e sfoglioso ; nel S. Gotthard , can- 
tone di Uri, nella Svizzera: 

Sublimato 

dai K iilcani e dai P seudo-vulcani 
sussolforaio, nel Vesuvio e nella Solfatara, in 
Napoli ; c nell’ Etna in Sicilia. 
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QUINTA »P£CrE. 

Arsenico ossidato. 

( Arsenic cxydé , 11. ) ( Arscnikkalk , W. ) 
Solubile. Sapore dolce-inordcntc. Bianco-di 
nevc-gialliccio-rossiccio. Grif;io-di i’iinio. Trovaii 
A. Sullucido. 

Con isplcndorc di scia. 

1 . spillsiti. 2 . l'ilamtntoso. 

B. Matto. 

5. Terroso. 4* Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

U Arsenico ossidato si trova 
nelle f^ene 

delle montagne antiche , 
del Gnais , che passa 

allo Scisto argilloso, coll’ Arsenico, c Co- 
balio-ipt-r arsenicale; a loachiinsthal in Boemia; 

del Porfido argilloso; co! Telili rio- piombo 
orifero cc. : in J'iaL'vair nella Tratisilvania ; 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , e 

della Gramvacka, coH’.irscnico, Argento-anti- 
monio solforato, A., Calcio carbonaio laminoso, 
Armotonio, Quarzo ec. ; ad Andrcasberg nel liarz. 
SESTA SPECIE. 

Arsenico sub-ossidato. 

Insipido. Asolatile alla fiamma d’una candela. 
Bianco-gialliccio, con istrisce rossicce. Trovasi 
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Bacillare - congiurilo. O piuttosto fibroso a. 
grosse fibre. Frattura lamcllosa. 

Relazioni geologiche. 

U arsenico siib-ossidalo trovasi 
ne' prodotti vulcanici. 

sulle scorie attenuate, e polverose r\c\Y \'io\a 
di Guadalujìpa , una delle piccole Aiitille. 

Irsi. 

L’ Arsenico non è abbondante in natura , di 
cui il principal consumo si fa nel suo ossido, e 
nel .soW'uro. 

L'ossido di .\rsenico , che si attacca alle paricti 
de’ cammini de’ forni ove si calcinano i minerali 
di Cobalto, si raccoglie in ogni tre mesi da un 
uomo, il rpialc lia l’ avvertenza di respirare a 
traverso di un panno, o di una spugna umida. 

Essendo dillicilc il trasporto di f|uest’ Ossido 
in polvere, anzi pericoloso, si mene ne’ barili, 
o pure si rende semiduro colla sublimazione. 
Quest’ operazione in grande ha luogo come segue: 
si mette l'Ossido di Arsenico su i fornelli nel- 
le padelle di ferro fuso, le quali si cuoprono 
col rcspcttivo cappello di lamina di ferro cras- 
sa, clic ha forma di cono coll’apiic tronco, da 
otturarsi con jiaila di ferro, o con pietra. Do- 
vendosi aggiugncrc nuovo ossido nella padella, 
senza clic l’ operazione venga interrotta , si fa 
questo discendere con un inibito di ferro, che 
cmoriniltesi nel forame dall’ apice del cono. 
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Verso la fme dell’ operazione si accresce il 
fuoco, onde l’ossido sublimalo che incrosta lut- 
to il cappello si veirilichi, il quale, dopo raf- 
freddalo 1’ apparecchio e lolio via dal fornello, 
a colpi di marlello si fa distaccare dal cono, e 
si manda col nome di Arsenico bianco, o di 
V etro di arsenico , nel commercio. 

Per dare Puliima mano alla pulitura de’ la- 
vori fini di acciaio , gli artefici in Inghilterra 
gli stropicciano con pelle sulla quale visiniel- 
le una polvere di sei parli di Mercurio solfo- 
rato ( Cinabro ) , ed una di Arsenico ossidato. 

Per avere un buon vetro si aggiugne un poco di 
Arsenico ossidato a’ mescugli per favorire la fusione 
delle terre. Il vetro prima acquista un colore tur- 
chiniccio, e nel seguito poi diviene lim]>ido. 

Aggiungendo il Solfo all’Arsenico ossidalo, dopo 
la sublimazione nel modo già esposto, si ha l’.Vr- 
scnico solforato giallo (^Orpimento'), il quale suole 
anche esser rosso Risigallo y 

In Inghilterra si mettono l’Arsenico, il Ferro 
solforato , e l’Arsenico-ferro solforalo in un gran 
forno ovoide tronco nella base, chiuso da per 
tutto, tranne le porte in giro al disotto, che 
si aprono per regolare 1’ accesso dell’ aria per 
la combustione. Il forno alla fine della sua 
altezza di i8 piedi circa, comunica per due ca- 
nali di due piedi lunghi, ed ultrcitanli lar— 
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glii e profondi , con due corridoj paralleli, 
della lunghezza respclliva di piedi aoo , di 4 
piedi di largliczza , e di 5 piedi di altezza. 

Si comincia nella base del forno la combu- 
stione con «jualclic fascina , che forma lo stra- 
to inferiore de’ solfuri. Il Solfo c l’ Arsenico si 
volatilizzano scacciati dal calorico , si uniscono 
in forma di gas , escono pe’ respcttivi canali, e 
s’ imboccano ne’ vasti corridoj , ove ralfrcddali 
si attaccano in fine, come friabile incrostazione 
di Orpimento o di Risigallo, alla loro volta, alle 
parieti, ed al suolo ancora, d’ onde raccolta , si 
manda ne’ barili in commercio per la pittura, 
riell’estremo de’ corridoj vi è un piccolo e breve 
fumaiuolo di comune. 

L’ Arsenico ossidato, o l’Arsenico solforato in 
sua vece , si unisce al Piombo per convertirlo 
in minuti grani ad uso di caccia, altrimenti i 
pallini si allungano , e non divengono rotondi. 

Gli altri usi dell’ Arsenico sono stati accen- 
nati parlando di que’ metalli ai quali mesebia- 
to dà una fusibilità maggiore, ne altera il co- 
lore , c ne toglie la duttilità. 

GENERE DICIASSETTESIMO. 

Manganese. 

Dante al vetro di sodio boricato il color vio- 
letto coir azione del dardifiamma. 


Digitìzed by Google 


PHIMA SPI-CIE. 

Manganese solforato (a). 

( Manganese sulliiré , If. ) ( Srliwarxerz ). 
Sciniduro ; poco iraliabile. Fra ’l iicro-Iirnnic- 
cio e ’l nero-di ferro, splendore snmmeialloidc ; 
divcnentc bruno e matto all’ atmosfera ; segna- 
tura fra ’l grigio d’acciaio e ’l giallo d'ottone; 
polvere verde-pislaccluo-di porro. P. sp. 5 , g8. 
Trovasi 

Laminoso. Clivaggio rjuintuplo. Due direzio- 
ni di lamine parallele alle facce d’ un prisma 
romboidale, una (presunta) parallela alle ba- 
si, e due parallele alle loro diagonali (Zi). 

1 . Larnelloso. 2 . lììussiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Manganese solforato , trovasi 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Porfido argilloso , coll’ ,'Vrscnico ossida- 
lo ec. ; a ?Vagyag in Transilvania. 

. . . nella Provincia di Mixes nel IMessico. 


(«) ConticncSaparlitliMarigancscossiilalo; 5 di Acido 
carbonico ; 1 1 di Solfo, c 2 sono stalo di perdila. A /n/iroZ/i. 
54, 5 di Manganese; 3g di Solfo; G, 5 di Selce. Rei Jtto. 

(i) Le novelle osservazioni del Cav. II. portano l’ot— 
laedro a ba.se rcUangola per forma |)rimiliva. Intanto 
si conoscono de’ minutissimi prismi romboidali. 
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scco.vn.v srncin. 

Alansfunese ossidato. 

( Maii^nnnsc oxydé , H. ) 

Colorante' in \iolelto il vetro di Sodio Lori- 
cato al ’dardiGaninia. Trovasi 

A. Metalloide. 

Dal Grigio d’ acciaio al nero di ferro. 

( Grau-Eraniisicincrz , \V. ) {a). 

Scinidnro; segnatura matta polvere nera.Trovasi 

In forme re^^lari. T. X \ 1 . 

Clivaggio rpiadruplo poco apparente. Tre di- 
rezioni di lamine parallele, a|lc facce c basi di 
un prisma dritto romboidale, cd una parallela 
alla piccola diagonale delle basi. P. sp. 4, i 45 - 

1. yt spilletli radiati. ( Straldigcs Gr. B , W.) 

2. Larnelloso. ( IJlatterigcs G. B. W. ) 

B. Smnmetalloide tenero. 

J. Fibroso. 2. Dendroide. 

5 . Fihro-granelloso. 

C. Snnvnetulloide duro. 

Fra ’l ncro-tni'( liiniccio e d grigio di accia- 
io. P. sp. 4 j 076. ( Sclnvarz Eiscnstein , W . ). 

1. Testaceo. ( Fascriger Schvvarz Eiscnstein, 
W ). Tessitura fibrosa. 


(a) Contiene go, 5 parli di Manganese ossidalo nero; 
7 di Acqua; a , a5 di Ossigeno, olire a o, a5 di per- 
dita. Klaproth. 


33o 

3. Stalattitico. Tessitura lamclloso-radiata. 

3. Compatto. Frattura concoide o uguale. (Dich- 
tcr Schwarz Eisenstein, W. ) 

a. stalattitico ; c. botroide , e 
L. bernoccoluto ; d. massiccio. 
Appendice. 

Manganese ossidato metalloide quarzifero. 
Duro j grigio-d’ acciaio rossiccio; sullucido; 
polvere rosso-bruniccia , frattura ineguale a pic- 
ciola grana. 

Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Manganese ossidato metalloide o sum~ 
metalloide trovasi 

ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
fra ’l Granito e lo Scisto argilloso, col Ferro 
ossidato; ad Irrgang vicino Platten in Boemia; 
a lohann Georgenstadt in Sassonia ; 
del Gnais, col Ferro ossidato ; nelKremsger 
in Boemia ; 

negli Strati 
delle montagne calcifere , 
del Calcio carbonato compatto , col Ferro 
carbonato ; ad Hiittenberg nella Cariulia ; 

col Ferro idrato; a Kamsdorf nella Sassonia: 
nelle V ene 

delle montagne di antica formazione , 
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del Gnais ; al dirotto del Rolhe Grubc ad 
Eiseiibcrg in Boemia ; 

del Calcio carbonato granelloso ; col Man- 
ganese ossidato tenero e matto 3 a Laugenberg 
vicino Annabcrg in Sassonia ; 

del Porfido argilloso , col Bario solfato; ad 
Ilefeld nel Ilarz ; 

col Quarzo grossolano; al Tragberg vicino II- 
menau nel Henneberg in Franconia; 

del Porfido sienitico , col INIanganese solfo- 
rato; in ISagyag nella Transilvania. 

a. Il Manganese ossidato summetalloide duro 
esiste 

negli Strati delle Montagne calcifere. Vedi il 
Manganese ossidato summetalloide. Oreog. p. 392. 
nelle y ene 

delle montagne antiche , 
dello Scisto micaceo ; nel Drei Bruderstollcn 
a lioscliau vicino Annaberg in Sassonia: 
delle montagne di passaggio , 
della Grauwacka ; a Blanchenburg nel Ilarz; 
della Grauwacka sfogliosa ; nel llollerter- 
zug a Sayn-Altenkirken, nel Circolo del Reno. 

5 . Il Manganese ossidato metcdloide quar- 
zifero trovasi 

in Vene 
nelle montagne antiche , 

. . . coir Asbesto vetroso nel Piemonte, 
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terza specie. 

Manganese idrato. 

Tenero, sporcante. Trovasi 

A. Metalloide. 

Fra ’l grigio d’ acciaio c '1 l>ianro-di stagno , 
divcnenle bruno-rossiccio all atmosfera. 

1 . Spumoso. ( Manganese oxydéargcnlin , H). 
( Brauustcinscliauin , W. ). 

B. Sullucido. 

Fra '1 grigio-di acciaio e ’l bruno-di garo- 
fano ; notante. 

1 . Pseiidoprismo fico. In prismi abbozzati a 
4 , a 5 cd anche a G facce. 

2 . Testaceo-Jibroso. 5. Dendroide. 

4 . Spugnoso. ( Braunci-sembam , ^V. ) 

C. Matto 

ISero-turcliiniccio-bruniccio. Bruno-nericcio. 
( Scliwarz Braunsteincrz, W.) 

1. Terroso. Tenero , friabile 

a. Dendroide i o. Testaceo; 

b. Dendritico ; f. Polveroso , e 

r. Ramoso; g. Massiccio. 

d. Incrostante. 

2 . Globuli forme-testaceo. Scmiduro. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Manganese idrato tenero metalloide y 
o sullucido trovasi 

negli Strati 
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delle montagne calcifere , 
del Calcio curò, compatto , su i diversi mi- 
nerali di Ferro idrato c di F. carbonato; ad 
Iliiticnberg nella Carintia ; 
a Kanisdorf, nella Sassonia ; 
a liicber nel llanau ; 
a Scliinalkaldcn nell’ Assia; 
a Nevla nel Bayrcutli ; 

7 iella J^'eno 

delle montagne antiche , 
del Granilo , sullucido c pseudo-prismatico a 
S. Jean de Cìardoncmpic nelle Givennes in Francia: 
delle montagne di transizione , 
della Grauwaclca , c dello Scisto argilloso, 
sullucido, col Ferro carbonato; nella Contea di 
iSassau'Sicgcn nel Circolo del Reno. 

4. Il Manganese idrato tenero matto accom- 
pagna il Manganese ossidato metalloide. 
ne' Letti 
delle montagne antiche , 
fra ’l Granito e lo Scisto argilloso , col Fer- 
ro ossidato ; a lobanngcorgcnstadt in Sassonia : 
nello Vene 

delle rocce primitive , 

del Calcio carbonato granelloso ; a Langcn- 
berg vicino Annabcrg in Sassonia ; e sulle va- 
rie rocce in forma di macchie dendritiche. 

2. Il Manganese idrato globuliforme semi- 
duro trovasi 
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nelle montagne di alluvione , 
ne’ Banchi 

di Marna-terrosa: Orcogn. p. 461. 

QUARTA SPECIE. 

Manganese carbonato (</). 

( Manganése earlionalé , 11. ) 

( Rolli Braunsteinerz , W. ) 

Effervescente cogli acidi dopo la polverizza- 
zione; semidiirb. Rosso-di rosa-di carminio; liian- 
co-rossiccio. P. sp. da 5 , 289 fino a 5, 447- Si trova 

Jn forme regolari. 

Clivaggio trijilo parallelo al le facce d’ un rom- 
boide ottuso. 

1 . Lamelloso. ( S|>alhiges Braunsteinerz. ) 
a. Granelloso, 
j^ppendice. 

Manganese carbonato quarzifero. 

Effervescenza più o meno lenta cogli acidi , 
secondo che contiene più o meno di Selce. 

Duro ad un picciol grado. Massiccio , frattu- 
ra concoide piana. Bruno-rossiccio ; grigio di per- 
la. Verde (A). ( Allagi'le ). Peso sp. 5, 7 . 


(rt) Contiene 48 parti di manganese ossidato , 49 di 
acido carbonico; 2 , l di Ferro ossidalo, CO, g di 
Selce. Tjanijìadins. 

{ 6 ) Contiene 76 di Manganese ossidato ; iG di Selce 
7 , 5 o di Acido carbonico. J)u Munii. 
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Duro. Compatto e fibroso. Rosso-bniniccio-di 
rosa. Bianco-gialliccio (Rhodonit) (a). P. sp. 3,6. 

Duro. Compatto. Frattura concoide piana co’ 
margini traslucidi. Bianco; bruno -gialliccio. Ros- 
so-dt rosa. Giallo-Isabella. ( Pholizile ) (i). P. 
sp. a, 8 sino a 3. 

Duro ad uit picciol grado. Compatto. Frattura 
concoide, o scagliosa a margini traslucidi. Bianco. 
Bigio. Bruno. Turchino-verdiccio. ( Horn Man- 
gau ). P. sp. da 3,i sino a 3,8g (c). 

Relazioni geologiche. 

Jl Manganese carbonato e ’l Mang. carb. 
quarzifero f trovansi 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 

del Porfido aienitico col Tellurio ; in Nagyag 
nella Transilvania. 

del Porfido argilloso, col Rame-ferro solforato 
antimonifero ; a Kapnick in Ungheria ; 


(a) Contiene 49>^7 di Manganese ossidato ; 3g di Sel- 
ce; 4 di Acido carbonico; o,ia5 di Allumina; 6 di 
Acqua , o,aSo di Ferro ossidato. JBmndes. 

(b) Contiene 46 ^i 3 di Manganese ossidato ; 3g di Sel- 
ce; Il di Acido carbonico; o,5oo di Ferro ossidato; 
3 di Acqua ; o,aSo di Allumina. Brandes. 

(c) Contiene di Manganese ossidato ; .34 di 

Selce; 8 di Acidoi carbonico ; a di Acqua ; o,5 di Fer- 
ro ossidato. Brandes. ^ 
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della Sieniti ; coH'Argento solforato ; a Scbar- 
feiibcrg in Sassonia. > 

1/ Aliatile, la Phoiiziie, c l’Hor^l Mangan si 
trovano a ScLcbenhloz vicino Elbingcrodc, c la 
lUiodoniie a Slablberg vicino Keumark nel llarz. 

QUINTA SPECIE. 

Manganese focato. 

Koa si conosce puro; ma più o meno alte- 
rato dal Ferro , il quale cresce a misura die il 
colore diviene più scuro. 

Appendice. 

Manganese fosfato ferrifero. (Eisenpccherz) (pi). 

( Manganese pliospbalc , II. ). 

Solubile senza effervescenza nell’ acido nitri.» 
co. Splendente assai di grasso; semiduro; acro. 
JDruno-rossiccio-nericcio. Pfero-bruniccio; rasura 
grigia-di cenere. P. sp. 3^5o. Si trova 

1 . Ltaminoso. 

Clivaggio triplo poco apparente parallelo alle 
facce c basi d’ un prisma drillo a base quadrata. 

a. Compatto. 

Relazioni geologiche. 

Il Manganese fosfato ferrifero , si trova 
nel Letto 

(a) Il vetro del Sodio Loricato^ a cagione del Ferro^ 
diviene grigio-verdiccio in vece -di vlolctlo. 

Conlietie jiani di Mang.ancsc ossidalo, 27 di Aci- 
do fosforico, c 3i di Ferro ossidato. f'augueJin. 
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d' una montagna antica , com’ è 

il Granito, col Quarzo e collo Smeraldo bian- 
co-verdiccio j nella Collina di Sarai vicino Li- 
mogesj dcpart. de la Ilaul&-Viemie j in Francia» 
Usi. 

Il Manganese ossidalo si usa per pingere in 
nero la porcellana e Ja maiolica. 

In una dose moderata fuso colla composizione 
per fare il vetro, la scolora, e rende il yeiro 
limpido e puro j ma in una dosa maggiore lo 
colora in violetto. 

Fuso .ad un violentissimo fuoco il Manganese 
ossidato col Rame , quest’ ultimo diviene bianco 
swza perdere la sua duttilità. 

GENERE DICIOTTESIMO. 

Urano. 

La sua dissoluzione nell’ acido nitrico è pre- 
cipitaU in giallo citrino dall’ Ammoniaca (o). 

PRISCA SFECUI. 

Urano osaidolato (b). 

(Urane oxydulé. II.) (Pecherz, W. ) 

(a) £ io stesso fanno il Sodio cd il Potassio ossidati. 

(£) Contiene 86,5 parti di Urano; 6 di Piombo sol- 
forato; 3,5 di Ferro ossidolato , e 5 di Selce. 

Nello sciogliersi nell’ acido nitrico ti ossida di più , 
e ’l gas nitroso si tvilu];q)a , e perciù è stato detto ^ 
sera effervescente cogli acidi. 
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Semiduro ; poco trattaLile ; grasso. Nero-Ligìc- 
cio; segnatura simile; P. sp. 7 , 6 . Trovasi 
I. In Argnoni , 2 . Testaceo 0 

5. Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

U Tirano ossidolato si trova 
ne' Letti 
delle montagne antiche , 
della Sienite scogliosa ; a Rosswein in Sassonia: 
nelle Vene 
delle piontagne suddette , , 
dello Scisto micaceo, coll’ Argento clorurato 
ec. ; a Gottes Gabc , 

coll’ Argento-antimonio solforato rosso ec. ; al 
Uohe Taune a loachimsihal , in Boemia ; 

coll’Argento clorurato ec. al Gabe Gottes, c 
coll’ Argento ec. ; al Hobe Neujabr, a lohann- 
georgenstadt in Sassonia. 

SECONDA SPECIE. 

Urano idro-fosfato. 

(Uraneoxydé,H.)(Phospb. oiUrunom, Phillips.') 

Matto; semiduro; trattabile. Giallo-ciinuo- 
rancio-di paglia-verdiccio. Rosso-bruniccio. P. 
sp. 5,221. Trovasi 

Laminoso , ed in forme regolari. T. XVI. 
Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi di 
un prisma dritto' a base quadrala. 

1 . Testaceo , & s* Massiccio. 
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(Feste Uranocker, W. ) 3. Squamoso, e 
4 . Polveroso. ( ZcrceiblicLer Urauocker ). 
pp endice. 

Urano idro-Jhsfulo ramifero. 

( Uiang!iiniiicr , ^V. ) (a). 

Vcrde-rli canario-di prato-di pomo-di sme- 
raldo. Trattabile; splendente di perla. Trovasi 
Laminoso ed in forme regolari. 

Come i’ Urano idro- fosfato. 

Relazioni geologiche. 

1 . L' Urano idro-fosfato laminoso, si trova 
Disseminato < “ 
nelle rocce antiche , 

nel Granito, coll’ Urano ossidolato; a Wel- 
seni^r nel Falatiuato superiore ; . 

in un’argilla bigio-rossiccia; a S. Symphorien , 
départ. de Saone et Loire in Francia; 

nello Scisto argilloso; a Saska neTBannalo; 
nelle Vene 

delle Montagne antiche , 
dello Scisto micaceo, coll’ Urano ossidolato; 
nella miniera di Georg Wagsfort , a loliannge- 
orgcnstadl nella Sassojiia ; 

a Gottes Gabc, cd a loacbimsibal in Boemia. 


(a) Contiene 60 pani di Urano ossidato; g di Rame 
ossidato; i3,3 di Acido fosforico; i3,8 di Acqua; o,S 
di Selce; ed 1,4 di perdita. Richard Phillips. 
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TERZA STBCIE, 

Urano solfato. 

Solubile nell’ acqua , donde precipitasi in 
bruno colla tintura di Galle. 

Ialino; traslucido; verde-di prato. Esiste 

Acicolare-radiato. 

Relazioni geologiche. 

U Urano solfato trovasi 

nelle Vene 

delle Montagne antiche , 

dello Scisto micaceo , coll’ Urano idro-fosfato 
terroso , c Calcio idro solfato ; nel Roihengaug a 
loachiinsihal in Boemia. 

Non ha alcun uso 1’ Urano. * 

GENERE DICIANNOVESIMO. 

I 

Moliddeno, 

U residuo verde della digestione del suo sol- 
furo nell’acido nitrico, sciolto nell’acido idro- 
geno clorico concentrato (a.) è precipitato in tur- 
cliino dal Zinco puro. 

PRIMA SPECIE. 

' Moliddeno solforato (é). 

(Molybdène sulfuré, H. ) Wasscrblei, W. ) 


(a) O nell’ acido nilrico-idrpgcnoclorico. 

(i^) Omienc 76 parli di Moliddeno ; 1 di Ferro e a3 
di Solfo. Lampadìua. 


f 


/ 


V 
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Tenero; irallabilc (quasi duttile); scriven- 
te. GrÌ£»io-di piombo rossiccio^ splendentissimo. 
Sulla porceHana lascia tracce bigio-verdicce. P. 
sp. 4,667. Si trova 

Ltuni/iosó ed in fanne regolari. T. XVI. 
Clivaggio quadruplo parallelo alle facce ed 
alle basi del prisma esaedro regolare. 

Relazioni geologiche. 

Il Moliddeno solforato , si trova 
Disseminato 
nelle rocce primitive , 

nel Felstain laminoso porfiroide ; ad Odon- 
Tschclon in Siberia; 

fiel Granito in Isvezia; in Norvegia, ed inBoeroia. 
nelle T'^ene 

delle montagne antiche., 
del Granito-, nello Scbneegrube, cd anche 
fra Selicibcrau cd Agnclcndorf nella Slesia; 
a Roiigcs de Talefyrc nel Moniblanc in Savoia; 
del Graisen, collo Stagno, Scolio ferriigigno 
Arsenico, Bario solfato. Topazio, e Calcio dualo; 
a Sclilackctiwald , in Boemia ; 
a Zinnwald in Boemìa , cd in Sassonia; 
del Gnais; al Lange Biachc in Tannhausen 
nella iS.cda ; 

della S.enite , a Fricdrichswùrn ; a Rislhicn 
cd ad Hillerdalcn in Norvegia. 

dello Scisto micaceo; a Reincrr nel Capei- 
iciibcrge nella Contea di (jlatas in Islcsia. 
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SECONDA SPECIE. 

Moliddeno ossidato. < 
Giallo-verdiccio j inatto. È 
Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi siipeiflcialc sul Moliddcnb solforato 
nelle montagne antiche , 
nel Granito, a Nnmcdalen nella Norvegia; 
nel Lodi Coi j-hy, e nel Lodi Creran nella Scozia. 
Non ha alcun uso il Moliddeno. 

GOERE VENTESLMO. 


Titano. 

La sua dissoluzione nell’ acido zuccheroso (a) 
colla tintura di galle dà un precipiuto rosso- 
hruniccio, o rancio {b). 

PRIMA SPECIE. 

Titano ossidato (c). 

( Titaue oiydé , H. ) ( Ilutil , W. ) 

(Titansehorl ). 

Trovasi A. Z)uro 

con isplendore adamantino. P. sp. 

(a) Questa soluzione de* minerali di Ticino o h.a luo- 
go inuncdiatamrntc , o dopo aver bollilo nella soluzio- 
ne di Potassio ossidato puro. 

(i) 11 potassio prussialo lo precipita in rancio; o in 
verde quando contiene Ferro. 

(c) Contiene 97 patii di Titano ossidato > e 3 di Sel- 
ce. Abildgaardy 
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Metalloide; Rosso-di sangue-di giacinto-bru- 
niccio ; Bruno rossiccio. 

In forme regolari. T. XVI. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facce e 
basi d’ un prisma dritto a base quadrata. 

1 . Cilindroide. a. A spilletti. 

B. Friabile. 

Giallo-rancio-bruuiccio. Rosso-di Rame. 

3. Reticolato. 4- Fibroso. 

5. Vellutato. 6. Matto e Polveroso. 

Appendici. 

I. Titano ossidato ferrifero. 

Poco duro ; poco magnetico ; sununetalloide , 
e matto quando è rotolato. Trovasi 

A. Nero-bruniccio-bigiccio-di ferro tirante sul 
grigio-di piombo , o sul bruno-rossiccio ; segna- 
tura nero-bruniccia ( Titan Eisen ). 

I . Laminoso. 

Clivaggio del Titano ossidato. 

B. Nero-di pece; segnatura bruno-gialliccia, 
( Nigrin ). 

a. Rotolato. In pezzetti angolosi. 

3. Granuliforme. A grossi grani. 

4* Arenoso ( Mcnakan , W. ) 

Matto simile alla polvere tonante. 

II. Titano ossidato cromifero. 

Quasi grigio di acciaio. 
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Relazioni geologiche. 

1 . Il Titano ossidato, si trova 
ne’ Letti 
delle rocce primordiali , 
del Granito , col Quarzo ialino , Felslain 
perlaio , e Talco dorile ; ne’ monti Crispall_ e 
Taneda nel S. Goltliard in Isvizzera ; 

col Felslain, Tormalina, e Topazio; nel Vii - 
la"gio Sapulka, 12 Wersie da Mursinka fra 
Cailiarincnburg e VVcrdioluric , negli Ural ; 

dello Scisto micaceo, col Quarzo nel quale 
è disseminato ; a Rhonitz in Ungheria ; 

dello Scisto argilloso, nel Quarzo; a Zd- 
lersce ; e nel Brenthale , nel Salisburghese ; 
nelle Vene 
delle rocce suddette , 

del Gnais , col Quarzo ; nel Circondario di 
Qiarolles, déparl de Saóne eiLoire, in Francia; 

del Quarzo ; a Cajuelo vicino Buitrago , Pro- 
vincia di Burgos , in Ispagna ; 

dello Scisto micaceo , a spillctti , reticolato 
c fibroso col Calcio carbonato laminoso , e Tal- 
co dorile ; al Brcnnkogd nel Salisburghese : 
Disseminato 

nelle montagne antiche , 
nello Scisto micaceo ; a Fusch nel Salìsbur- ‘ 
ghese ; 

nello Scisto argilloso -, a Mùhlbach c 
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nella Sienite; ad Erbcndorf nelEAlloPalalinaio. 
5J. Il Titano ossidato ferrifero laminoso , 
trovasi in Letti 

nelle montagne di antica formazione , 
nel Calcio carbonato granelloso, col Calcio 
carbonato laminoso , e C fosfato ; ad Arendal 
nella Korvegia. 

3. Il Titano ossidato ferrifero rotolato , 

incontrasi ne’ Banchi 

de' terreni d’ Alluvione 
de’ luoghi sabbionosi ; a Rissioch vicino 
Bodcnmais ; cd a Schcrndorf, non lungi da Neu- 
haus, in Baviera; 

coll’Oro, e col Titano ossidato ; ad Olahpian 
nella Transilvania ; 

col Ferro ossidolato arenoso, Giacinto, Tor- 
malina , e Spinello nero ; nel Ccilan. 

4 . Il Titano ossidato ferrifero arenoso ; è 
abbondante 

ne’ terreni di alluvione sabbionosi , 
al lido del mare, proveniente dalla decom- 
posizione d’ un Litocloro stratoso; nella Parroc- 
cbia di Manakan nel Cornwal in Inghilterra; 
a Botanibay , nelle Terre Australi. 

5. Il Titano ossidato cromifero, trovasi colla 
Mica bruno-verdiccia, vicino Sala nella Parroc- 
chia di Fcrnebo in Isvezia. 
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SECONDA SPECIE. 

Titano selcioso. 

( Titane analasc , H. ) ( Oklaedrit , W. ) 
Infusibile al dardifiamma , ma con parte ugua- 
le di vetro di Sodio Loricato dà un vetro ver- 
de smeraldo. 

Duro } opaco o traslucido con isplendore ada- 
mantino. Grigio-verdiccio-bruniccio. Turchino- 
d’ indaco. Rosso-bruniccio. Bruno-gialliccio-ros- 
siccio. Grigio-d’acciaio ; polvere bianco-bigiccia. 
Trovasi 

In forme regolari. T. X\T. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce d’un 
ottaedro a triangoli isosceli uguali e simili. 

Relazioni geologiche. 

Il Titano ossidato selcioso, appartiene 
alle Vene 
cPuna montagna antica, 
del Litocloro , col Quarzo e Felstain ; a S. 
Christophe en Oisans, de'paru de l’Isère, e 
vicino Mousticrs, nella Savoia. 

TCnZA SPECIE. 

Titano selcioso calcare (a). 

( Titane siliceo-calcaire , H. ) ( Tilanit. ) 


(a) Contiene 33 parti di Titano ossidato j 35 di Sel- 
ce, 43 di Calcio. Totale tot. Klaproth. 
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Duro; con isplcndorc fra ’l vetroso e lo splen- 
dore di grasso, liruno-rossiccio. Rosso-l)runiccio. 
(Braun-Mcnakerz , W. ). 

Giallo-d’ Isabella- verdiccio-bigiccio. (^Gelbe 
Mcnalicrz , W. ). 

Alcuni cristalli non simmetrici sono elettrici 
per calore. Trovasi 

In forine regolari. T. XVII. 

Clivaggio quadruplo parallelamente alle fac- 
ce d’ un otiaedro romboidale. 

il Canalicolato. (Sphènc). A grondaia, 
a. Cruciforme. A grondaie incrocicchiate. 

5. Poliedrico. In minutissimi cristalli ripie- 
ni di faccette. 

i 

Relazioni geologiche, 

1 . Il Titano selcioao-culcare y trovasi 
Dissemiiuito 
nelle rocce antiche , 
nella Sienite ; a Tromoe in Norvegia j 
nel lAtocloro ; vicino Passau in Baviera; 
nelljitoclorofoglioso;s\c\ool^A\\\.e.% in Francia; 
nel Talco dorile .foglioso , canalicolaio col 
Felstain jtcrlalo ; nel Disscntis al S. Goltbard 
in Isvizzera; 

ne’ Letti 
delle montagne antiche , 
del Calcio carbonato granelloso ? col Tita- 
no os.'idalo fcriifcro cc» ad Arendal in Norvegia. 
Il Titano non ha alcun uso. 
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GENERE VENTUNESIMO. 

Scelio. 

Nell’ acido idrogcnor.lorico col calore, resta un 
sedimento giallo-citrino. 

PRIMA SPECIE. 

Scelio ossidato. 

InalteraLilc al daidifinmina ; insoliiLile negli 
acidi. Scinidiiro; frattura concoide con ippici — 
dorè adamantino. l’olvcrc grigia , che nell’ aci- 
do nitrico diviene gialla. (Jial io-rancio; grigio- 
giaJJicc'o («). P. .s|). 6. Trovasi 

1. Massiccio , c 2 . Polverosa. 

Il lazioni geologiche. 

Lo Scelto ossidato tro\asi nelle 
Vene 

delle 3Iont(ìgne antiche , 

. . . col Quarzo, e Scelio fernigigno che 

attraversano la iMinicra di Mr. Lane’s (aBalti- 
nioro?) nell'America Settentrionale. 

SECONJ3A .SPECIE. 

Scelio ferrngigno (b). 

(Scliéelin ferruginé, li.) (Wolfram, W. ) 

(a) Somiglia al solfo. La sua soluzione nell’ Ammo- 
niaca liquida a caldo è precipitala dagli acidi in bian- 
co , che col tempo acquista il color giallo. 

- (i) Contiene G7 parli di Acido scelico ; 18 di ferro 
ossidato; 6,a5 di Manganese ossidalo ; i,5 di ^Selcc , 
c 7,a5 sonò stale di perdila. Vauguelin. 
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Semiduro; poco acio ; tessitura longitudina- 
le metalloide, spesso iridata; frattura jioco splen- 
dente di grasso. Kero-di ferro-Lruniccio; pol- 
vere Li uno-rossiccia. P. sp. 7,355. Si trova 
Laminoso ed in forme ref^olari. T. XVII. 
Clivaggio triplo. Due direzioni di lamine (del- 
le quali una è più splendente) parallelo alle 
facce di un parallelepipedo rettangolo, ed una 
(presunta) parallela alle basi. 

Relazioni geologiche. 

Lo Scelio ferrugigno , si trova ^ 
nelle Vene 

delle montagne di antica formazione , 
del^ Granito; e dello Scisto argilloso , collo 
Slagno ossidalo; nel Coen Wall in Inglii berrà ; 

del Graisen, collo Stagno ossidalo; a Schlac- 
kenwald, ed a Zinnwald, in Bofmtia. 

del Gnais; ad Elireufriedersdorf , e Gaier, 
in Sassonia ; 

a Graiipcn in Boemia; 

col lelstain laminoso porfiroide; in Bona; 
una tiellc Isole Eln;di, in iseozia; 

•col Quarzo c ’l Calcio Aliato; a Bagak, vici- 
no Sclo-boe(skoi negli Ural; 

del Quarzo; a Puy-les mines vicino S. Léo- 
nard , départ. de la Haulc-\ ienne in Francia : 
delle montagne di passaggio , 
della Grauwacca; a Strassberg nel Harz, 
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TEBZA SPECIE. 

' Scelto Calcare (a). 

( Schéelin cali-aire, H. ) ( Sclicclcrz , W. ) 
Scmiiluro; acro; splendente digrasso. Bianco 
gialliccio; Giigio-gialliccio. Fra ’l bruno-gial- 
liccio e ’] giallo-rancio , spesso violetto, o grigio 
di perla superficialmente. P. sp. 6,066. Trovasi 
Laminoso ed in forme regolari. T. XVII. 
Clivaggio quadruplo parallelamente ajje facce 
d’un ottaedro a triangoli isosceli uguali c simili. 
Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Lo Scelio calcare si trova 
negli Ammassi metallici delle ìnontagne an- 
tiche , 

del Granito, col Quarzo, Stagno ossidato. 
Scelio ferriigiguo , Topazio bacillare e Mica ; ad 
Alteubcrg in Sassonia; 

nella V ene 

delle montagne antiche , 
del Graisen , cristallizzato col Quarzo e col- 
la Mica; a Ziniiwald. in Sassonia; 

a Scbónfcld ed a Zinnwald, in Boemia; 


(a) Contiene 80,417 di Acido scelico; 19,460 di Cal- 
cio ossidato. Berseliut. Contiene di 

Acido scclico 78; di Calcio ossidato 19; e di Selce a. 
Bueholf , « Brandes. 
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diti Gnais; ad Ehrenfriedcrsdorf in Sassonia. 

XJ so. • 

L’ Ossido giallo citrino, che si ottiene met- 
tendo in digestione le specie di questo metal- 
lo nell’ acido idrogeno clorico per liberarlo da 
suoi componenti , è ottimo per la pittura ad olio. 

GFNERE VEMIDTJESIMO. 

Tellurio. 

La sua dissoluzione rossa, o bruna nell’ aci- 
do solforoso, coll’ acqua perde il colore, é dà 
un precipitato nero. 

PRIMA SPECIE. 

Tellurio. 

Bruciante alla fiamma d’ una candela , c vola- 
tile al dardifiamma coll’ odore di ramolaccio, bru- 
ciando nel tempo stesso con fiamma turchina, 
la quale è verde all’ intorno. Non esiste puro. 
ylppendice. 

Tellurio ferro-orij'ero (a). 

(Tellure natìf. auro-ferrifère , II.) 

(Gediegen Silvan, W . ) 

Semiduro; trattabile. Bianco di stagno tiran- 
te sul bianco di Argento. P. sp. 6,1x5. Trovasi 


(a) Contiene 9a,55 parli di Tellurio; 7,30 di Fer- 
ro; o,a 5 di Oro. 


I 
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In forme regolari eenza clivaggio apparen- 
te T. IX. 

Granelloso. 

11 Tellurio ferro-orifero si trova 
nelle Vene 

delle montagne antiche y 

del Porfido argilloso, col Quarzo , Litomar- 
ga., e Ferro solforalo; a Mariahilf; 

colla Litomarga ; a Maria Loreto, e 

disseminato nella Pietra saLLionosa , che for- 
ma il riempimento della Vena di Sigismundi , 
a Fatcebaj nella Traosilvania. 

SECONDA SPECIE. 

Tellurio-oro-argentale (a). 

( Tellure natif. auro-argentifère , H. ) 

( Schrifterz , VV. ) 

Semidaro; acro. Grigio d’ acciaio. P. sp. 6, 
7 s 5. Trovasi 

In forme regolari. T. IX. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce c base 
d' un prisma dritto romboidale. 

Grafico. Simile ai caratteri persiani. 

Relazioni geolo^che. 

Il Tellurio oro-argentale trovasi 


(a) Contiene 6o parti di Tellurio ; 3o di Oro , e io 
di igeato. 

r _ » 
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nelle F'enc 
delle montagne antiche , 

del Pavido argilloso, col Calcio carbonaio, 
e colla 1 letra sabbionosa come riempimento della 
ena , Ferro solforato, Oro , Zinco solforato , Ra- 
ine ferro solforato arseniferoj ad Offenbanya nel- 
ia Aransilvania. 

TERZA SPECIE, - ; 

Tellurio piombo-orale (a).- 
(Tellure natif. auro-plombiftrc , H.) 
(Nagyagerz, W. ) 

Tenero; Fra ’J grigi, g; 

e 1 nero di ferro. P. sp. , 8 ,gig. Si t^ova 
Informe regolari. T. IX. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi d’ un 
prisma arino reitangolare. 

1 . Laminiforme. In lamine poco flessibili,e 

2 . Granelloso. 

Relazioni geologiche. 

Il Tellurio-piombo-orale incontrasi 

nelle F" ?.ne 

delle montagne di transizione. 

Grauwacha , col Manganese solforato 
ec. a Nagyag nella Transilvania. 


W Condene 6 a parti di Tellurio] 64 di Piombo; 
9 Oro , 0,5 di Argento ; i,3 di Rame , c 3 di Solfo. 

23 ‘ ** 


I 
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QUARTA SPECIE. 

Tellurio oro-piombo-argentale (a). 

(Wciss Syl vanerz, W.) 

S«miduro; poco trattabile., Fra ’l bianco d’ ar- 
gento c ’l giallo d’ ottone. P. sp. 10,678. Trovasi 
In forme regolari. T. IX. 

Clivaggio triplo parallelo alle fecce e basi d’ un 
prisma dritto romboidale. 
léamelUfonne. Disseminato. 

RelazioTti geologiche. 

Il Tellnrio-oro~piombo-argentale è rarissi- 
mo; qd è la specie di Tellurio più ricca ia 
metalli, ntobili. Trovasi 

nelle Vene 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacha , col Tellurio-piontbo-ora- 
le, Manganese solforalo, M. carbonato cc. ; in 
Nagyag nella Transilvania. 

QUINTA SPECIE. 

Telluri» seleniato bismutico. 

(Tclliire natif, Esmarck. ) 

Al dardifiamma si fonde , esala fumi con odor 
di ramolaccio, e colora laiiamina in turchino. È 


(a) Contiene 44, 7Ì parti di Tellurio; a(»i7Ù' di Oro; 
ig,5 di Piombo; 8,5 di Atgeuto, c 0,5 di Soli'u. 
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Semidiiro; iraitahile? Metalloide verdiccio («). 
Liamelli forme. Disseminalo. 

Relazioni geologiche. 

Esiste nelle K ^ne 

delle montagne primitive , 

. . , . col Kaine-ferro solforato; R. idro- 

carbonato, e Mica verde; nella miniera di Mos- • 
napomdal in Norvegia, 

Non ha alcun uso il Tellurio , c stimasi per 
I’ Oro e r Argento che da esso ricavatisi. 

GENERE VENTITREESIMO. 

Colombia. 

Solubile nell’ acqua , dopo la fusione col Po- 
tassio ossidato ; gli acidi lo precipitano in bianco. 
SPECIE UNICA. 

Colombia ossidato. 

( Tantalo oxydc , IL ) ( Columbite , Ilatchett. ) 

( Columbite , Phillips ). 

Non si è trovato puro sinora. 

Appendici. 

, I. Colombia ossidato ferrifero. 


(a) Dalla descrizione del celebre Ilauy ; Tritile de 
Mintiralogic t. IV. pag. 389; seconda edizione' non ho 
potuto rilevare altro carattere. 
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Nero di ferro. Duro. Infusibile al dardifiam- 
ma , ma col vetro di Sodio boricaio fondesi pcr- 
feitaiTionic. P. sp. 6,46 siuo a 7. Trovasi 

In forme regolari isolate. T. XL. 

La sua forma primitiva è il prisma dritto ret- 
tangolare senza clivaggio apparente (a). 

II. Colonilio ossidato stagnifei-o {b). 

Nero-di ferro. Duro ad un picciol grado. Infusi- 
bile al dardifiamma, ma col vetro di Sodio Lo- 
ricato fondesi in vetro gialliccio. P. sp.., 6,ayi. 


(o) Quello di America contiene 80 parli di Colombio 
ossidato; di Ferro ossidato, c 3 di Manganese os- 
sidalo. ft'ollaston. 

Quello di Finlandia contiene 83 , a di Colombio os- 
sidato; 7,a di protossido di Ferro; 7,4 di prolosiido 
di Manganese, e 0,6 di Stagno ossidato. Berzel’us. 

Quello di Bodenmeis contiene gl’ islessi principi se- 
condo f^ogel. 

fi) Quello di Brodbo contiene 66, G6 di Colombio os- 
sidato ; 5,78 di Acido Scelico; 8,oa di Stagno ossidalo; 
10,64 di Ferro ossidato; e io,ao di Manganese ossida- 
lo. Berzeìius. 

Quello di Finbo contiene 66,99 * 1 * Colombio ossida- 
lo; 16,75 di Stagno ossidato; 7,67 di Ferro ossidalo, 
c 7 , 9’1 di Manganese ossidato. Berzelius. 

Quello di Bodenmeis contiene 76 di Colombio ossi- 
dato; 17 di Ferro proiossidato ; 5 di protossido di Man. 
gallese, cd 1 di Stagno ossidato, Piaget. 
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Trovasi. 

1 . Massiccio y ed s. In grani disseminati. 

111. Colombia yttrifero {a). 

(Tanlale oxydé yttrifèrcj H.) 

Nero-di ferro; polvere liigiccia. Semiduro ad 
un allo grado. Dopo lo scoppieiii'o si fonde al 
dardifiumnia in iscoria giallo-verdiccia. P. sp. 5,i. 

Relazioni geologiche, 

1 • R Colombia ossidato fu trovato la prima 
volta nella Novella Londra, tre miglia dal ma- 
re vicino la casa del Governatore Winthrop, 
nel Connecticut , ( America Settentrionale ). 
Disseminato 

nel Quarzo massiccio con Mica, avente un 
piccol letto di Felstain a canto; in Broker , giu- 
risdizione di Harad , Parrocchia di Kimìto in- 
Abo nella Svezia ; 

a Bodenmais in Baviera. ■ 

2 . Il Colombia ossidato stagni fero y trovasi in 
grani disseminati nel Quarzo; a Finbo inlsvezia^ 

a Bodenmeis nella Baviera. 

3" Il Colombia yttrifero incontrasi 
Disseminato 

in una roccia antica y 


(a) Contiene di Colombio oMidato 45 parli ; di Yl— 
tria e di Ferro ossidato .55. f'auquelin. 
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nel Granito, colla Gadoliniie; nello scavo 
di Pietra di Roslagen, in Yiterby nella Svezia. 

nel Quarzo, a Bicherlanisan vicino al Capo 
Farewell nella Groenlandia. 

Il Colombio è rarissimo; non ba alcun uso, 
e per essere stato rivenuto la prima volta nel- 
1’ America , porta il nome di Colombo , che fu 
il primo a scoprirla. 

GENERE VENTIQUATTRESIMO. 

Cererio. 

La sua dissoluzione concentrata nelP acido ni- 
trico diviene rossa di sangue coll’ immersione 
del Ferro. " 

PRIMA SPECIE. 

Cererio ossidato. 

Non esiste puro. 

.Appendici. 

1 . Cererio aelcioso-ferrifero. 

( Cerit , Hisinger, e Berzelius'). 

(Cerium oxydé siliceux rouge, II.) (a). 


(a) Contiene 67 di Cererio ossidalo; 17 di Selce; a 
di Ferro ossidato; 2 di Calcio ossidato; c 12 di Acc^ua 
e di Acido carbonico, f^auqueìin. 

60 di Ccrcrio ossidato; a 3 di Selce; 22 di Ferro os- 
sidato , e 5 di Calcio ossidato. HUinger, e tierzelius. 
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Poco duro, splendente di grasso; frattura sca- 
< gliosa. Rosso di carne; bruno-rossiccio. Polvere 
bigia. P. sp. 4)66 o. Trovasi 
Massiccio. 

II. Cererio selcioso-ferro~alluimnifero. 
(Allanit, Thomson.) ( Cerin , Hiainger.) 

( Cerlum oxydé siliccux , noir H. ) 

Poco duro. Nero-bruniccio con isplcudore ve- 
troso icndcnie al summetalloide ; polvere gri- 
gio-verdiccia , frattura ineguale , o concoide pic- 
ciola («). P. sp. 5,4- Trovasi 

II) prisma dritto rettangolare senza clivaggio 
apparente. T. XL. , e 
Massiccio. 

III. Cererio aelcioao-ferro-idro alluminifero. 


(a) Soraiglin alla Gadolinilc ; ma non pasta in gela- 
tina cogli acidi , come quella. 

1 framaienti tenui raiameutc sono traslucidi d’un co- 
lore bruno-gialliccio; ma non sono verdi come quei 
della Cadolinile. Quello del Groeiiland coniiene 33 , q 
di Cererio ossidalo ; 35 , 4 di Selce ; a 5,4 di Ferro ossi- 
dalo ; 4,1 di Allumina, e g,2 di Calcio ossidalo, in 
lutto 108. Thomson , 

Quello di Riddarbyita poi contiene 28,19 di Ccicrio 
ossidalo; 3o,J7 di Selce; 20,72 di Ferro ossidato; 11, 
3 i di Allumina; 9,12 di Calcio ossidato , c 0,87 di Ra- 
ute ; iu lutto 100,88. //(Stride/'. . _ 
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(Orlile, BeneUtts) («). 

Somiglia alla Gadoliniie e ditTerisre dalla me- 
desima perchè fondcsì al dardifìamina in vetro 
nero, dopo un gonfiamento; col vetro di Sodio 
horìcato si fonde in vetro rosso quando è caldo, 
che nel raffreddarsi diviene giallo. 

IV. Orlile carbonifero. ( Pyrorlite ). 1 
E la stessa varietà anteccdenie con '35 per 
lOO di Geantrace. 

Al dardifiamma si accende e continua per 
qualche momento a bruciare. 

Relazioni geologiche, 

1. n Cererio-selcioso-ferrtfero, è stato trovato 
nelle Vene ? 
delle montagne antiche , 
del Gnais , col Rame-ferro solforato , Molid- 
deno, e Bismuto solforati, con Anfibolo ( Asbe- 
sto? ) radiato verdiccio; a Bastnaes, vicino Rid- 
darhyita nel Westniannland in Isvczia. 

3. Il Cererioselcioso-Jerro-aluminifero , in- 
contrasi 

nelle montagne antiche , 


(a) Contiene 19, 5o di protossido di Cercrio, 13^44 
di protossido di Ferro ; 3,44 di protossido di Mangane- 
<e ; 3,44 d' Ylri» ; 3a,oo di Selce; 14,80 di Allumina ; 
7,84 di Calcio ossidalo; 5,36 di Acqua. Berzeliua. 
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nel Granito ; nel Groenland Oeciclenialc , e 
nel Cìnais; a Riddarhytia in Isvczia. 

5. Il Cer. sei. ferrro-iilro allumifero , trovasi 
nelle montagn^antiche in 

. una Vena granitica 
nel Gnais , dell’ ampiezza di i5 palmi; a 
Finbo nelle vicinanze di Fahiun in Isvczia. 

4 . La varietà carbonifera si è incontrata in 
altra Vena granitica; 
nelle vicinanze di Fahiun in Isvezia. 

SECONDA SPECIE. 

Cererio fiunto (a). 

Infusibile al dardiilaintna sul carbone, e di- 
viene di color più enjx). Rosso-bruniccio... Esiste 
In prisma esaedro regolare ; e 
Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Sono mollo incompiute le notizie clic si han- 
no di queste specie c del genere intero; trovasi 
a Finbo, a Broddbo, cd a Baslnaés in Isvevia. 


(<z) Contiene di protossido di Cererio fluato 3 o, 43 , 
e di Cererio pcrossidato 68,00 con qualclie traccia di 
fluato d’ Yltria. Berzelius. Ora come questi due iluati 
possono avere la medesima molecola prismatica trian- 
golare per comporre il prisma esaedro regolare , forma 
primitiva ? Meglio sarebbe stato se si fossero indicato le 
parti di Cererio ossidato c quelle di Àcido fiuorico. 
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Il Cererio non ha alcun uso, ed ha il suo 
nome dal Pianeta Cerere scoperto dal Celebre 
P. Piazzi. ^ 

La varietà detta Allanitc«lia ricevuto il no- 
me dal mio amicissimo M. Àllan di Edimburg, 
orittognosta distinto, che la fece conoscere ; ma 
fu trovata dal Professor GcisecLè nel Grùenland. 

L’ Orlile ò stalo cosi dello dal trovarsi sjiesso 
a strisce nel Felstaiu. 

GENERE VENTICINQUESIMO. 

Croma. 

Bollilo nella soluzione acquosa di Potassio os- 
. sidato puro precipita in rosso di carminio il 
nitrato d’ Argento (a). 

SPECIE UNICA. 

Croma ossidato (4). 

Al dardifiamma colora in verde il vetro. 

Friabile. Verde-di porao--di smeraldo. Giallo 


(a) La sua soluzione negli alcali diviene verde, c 
colla soverchia bollitura si scompone precipitandosi I’ os- 
sido di Croma. 

(i) Contiene fino a i3 di Croma ossidalo , e 1 resto 
delle loo pani è Selce cd Allnmina ne’ pochi pezzi tro- 
vati nella superficie di una Breccia nel Villaggio des 
Econchets in Francia. 
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ass.ii pallido. Il verde è matto ed il giallo è 
fra ’l vetroso e ’l perlaio. 

Il verde si camLia in giallo .al fuoco. È 
Terroso. 

Relazioni (geologiche. 

Trovasi iu picclolissiiue 
Vene 

In una montagna di A lluvione , 
nella Breccia granitica; nel Villaggio des 
Ecouclicts dép. de ia Saune et Loirc , iu Francia : 
Dissemimito 

nelle Montagne antiche, 
nel Serpentino ; sul Ferro cronaicato o nelle 
sue cavità nell’ Isola Unsi , una delle Isole di 
Shetland in Iscozi<a. 

Usi 

Il Croma ossidato , poiché si trova unito al 
Quarzo , jwlrehhe servire aiic falihriche de’ vetri 
per dargli il color verde-sim-raldo. Il nome è 
derivalo dal considerarlo come materia colorante, 
ed in falli colora in \eide lo LSnieraldc , 1’ An- 
fiholo, il Scrpeniino ce., in fb;ioa di ossido; ed 
in forma di acido poi colora in rosso lo Spinel- 
lo, e ’l Piombo croinicato, quest’ultimo tanto 
naturale, quanto artificiale (pag. 5s4.) , è vantag- 
giosamente usalo nella pittura. 
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GENERE VENTISEESIMO. 


Potassio. 

Tuli’ i Sali a base di Potassio coll’ idrogeno 
clorato di Platino (a) sono precipitati in giallo. 

Deliquescente all’aria, coll’ acido nitrico for- 
mante un sale che sui carboni ardenti gli fa 
bruciare con istrepilo , ed acceleratamente. 

" SPECIE UNICA. 

Potassio idro-nitrato. 

( Potasse nitratéc , H. ) 

(Naliirlicher Salpeter VV. ) (6). (Nitro). 

Su carboni ardenti gli fa bruciar con istrepilo. 

Sapore refi igeranie, e salino disgustoso, bian- 
co. bianco-bigìccio. Coll’ arie si è ottenuto 

in forme regolari. T. XVII. 

Ottaedro rettangolare, ed in altre forme che 
ne derivano senza clivaggio apparente: del re- 
sto si trova naturalmente 


(a) Si ottiene collo svaporamento della dissoluzione di 
Platino nell’ acido nitro-idrogeno clorico. 

{ò) Contiene 49 parti di Potassio ossidato; 33 di Acido 
nitrico, e 18 di Acqua. Bergmann. 

L’ Azzoto che si sviluppa dalle sostanze animali in pu- 
trefazione si unisce all’ Ossigeno dell’ Atmosfera , e forma 
1 ’ Acido nitrico , il quale unendosi al Potassio delle so- 
stanze vegetali ed all’ Acqui^ forma il Nitro. 
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I. A spilleUi. 2. Capillare. 

3. Incrostante. 

Relazioni geologiche. 

Si trova il Potassio idro-nitrato 
Superficiale 

come incrostazione cd in fiocchi, sulle parieii 
delle grotte e delle mura antiche; 

sul Calcio carbonato compatto; in Molfetta, 
Provincia di Bari, nel Regno di Napoli; 

sul Tufo calcare; ne’ contorni di Gemiinde, 
e di Honiburg, nella Franconia; 

sulla Biec( ia calcare; nelle Asturie inispgna; 
sul suolo di una vasta pianura lontana 6o mi- 
glia da Agra nel Bengalo; 

mas>iccio, ed incrostante; in una caverna nel 
Poifido, nelle vicinanze di Pechuca nelMessico... 
Usi. 

Oltre agli u.>i estc.si>simi del Potassio ossidato 
nelle fabbriche chimiche e nelle spezierfe , qui 
ricorderemo quello che si fa del Potassio idro-ni- 
trato per la composizione della Polvere tonante. 

Per riuscire in tale operazione bisogna che i 
componenti sicno puri. Il Solfo sarebbe ottimo 
se fosse sublimato, il Potassio idro-nitrato (Ni- 
tro) deve essere raffinato, il Carbone sarà il 
più facile ad essere attenuato e diviso (a), e 
1’ Acqua dev’ esser distillata. 

(a) In Ispagna il Carbone si ottiene dagli steli df Ca- 
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Per ouciiere uìta polvere tonante di gran fona 
si possono unire a 4 parti di Potassio idro-nitra- 
to, 1 parte di Solfo, e 4 parli di (larl)onc. 

Da un’ analisi di Luona jiolvere da cannone 
si sono avute 76 parti di Nitro, g di Solfo, e 
i5 di Carbone. 

Per la j'olvere di moschetto poi si prendono 
a5 parli di Potassio idro-nitrato j g di Solfo e 

10 di Carbone. 

' La maggior parte del Poia.ssio idro-nitrato si 
ricava dai rollami di fabbriche, e da altri corpi ; 
ma alle li.scivazioni si ha cura di aggiugnere il 
Potassio succaì lionato che ritirasi dàlia cenere, 

11 quale nell’ unirsi all’ acido nitrico fa efferve- 
scenza per l’acido carbonico che si sviluppa, for- 
ma il Nitro, e fa precipitare il Calcio ossidato. 
La soluzione .si feltra, si fa svaporare, e poi 
cristallizzare. 

Distillando il Nitro coll’ acido solforico, si ot- 
tiene ne’ recipienti 1 ’ acido nitrièo.^ 

GLNERE VENTISETTESIMO. 


Sodio. 

All’aria si riduce in polvere. Coll’ acido sol- 
forico forma la 


n«pa^ che bruciando in un fosso , si arresta la combu» 
stione con chiuderlo perfettamente. 
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PRIMA specie. 

Sodio idto-sol/ato. ( Soude sult’aiée, H.) (a). 

( Naliirliclies Glaubcrsalz , W. ) 

' La sua soluzione acquosa non ptccipila l’acqua 
di Calcio 'ossidalo; e precipita il Bario nitrato. 
Sapore salino-amaro. AH’ aria perde 1 ’ acqua, e 
si riduce in polvere. Bianco-gialliccio-bigiccio- 
di neve.' Amaro-refrigerante. 

Coll’ arte si ha in forme regolari. T. XVIII. 

In ottaedro a facce triangolari isosceli , ed in 
4ilire forme che ne derivano senza clivaggio ap- 
parente. 

1. jd spilletti. 2. Incrostante. 

5 . Congregato , e 4. Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi ne^i Strati delle montagne calcifere , 

del Sodio idro-clorurato, ad Aiissec; Ischel, 
ed Uallstadt , nell’ Austria; 

a Bcrgtolsgaden in Baviera; 

' Superficiale 

sul suolo nelle A'icinanze di Madrid in Ispagna. 

Sciolto nelle acque 

del mare , e ‘de’ 'Laghi Karaigul , ed Inders 
negli Ural, e del Baikal in Siberia. 

.SECONDA SPECIE. 

Sodio solfato. 

Non esiste puro. 

(<r) Cornicile 5 di Sodio ossidalo; 27 di Acido Sólfo- 
rico , c ,S8 di Acqua. Bergmann. 
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Appendici. 

1. Sodio tol/aio carbonatifero. ( Thenardite. 
CaaasecaV) (a). 

AU’ aria acquista umido, e diviene polveroso 
ed opaco. La sua soluzione precipita il Bario os^ 
•idato dall’ acido nitrico. Poco effervescente col- 
1’ acido solforico allungato. P. sp. 3,73. Amaro. 

Trovasi in forma regolari. Clivaggio triplo, che 
conduce al prisma dritto romboidale. 

I . Ottaedro a base romba. 3. Basato cogli 
apici tronchi delle due piramidi dell’ ottaedro. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi nel fondo de’ bacini delle acque con- 
centrate delle così dette Saline d’Espartine vi- 
cino Aranjuez non lungi da Madrid in Ispagna. 

II. Sodio solfato-potassio-clorurifero. 

Aroaro-salsuginoso ; inalterabile all’ aria (ó). 

Non precipita 1’ acqua di Calcio ossidalo la sua 
dii.soluzione acquosa, ma precipita il Bario idro- 
geno clorato, e l’Argento nitrato, ed è preci- 
pitato in giallo dal Platino idrc^eno clorato. Mat- 
to; Bianco-di neve. Trovasi 

1 . Congregato stalattitico. 3. IncrostarUe. 

(o) In onore del Celebre Chimico M. Thenard. Con- 
tiene 99,78 di Sodio solfato, e 0,22 di Sodio succar- 
bonato. Caaateca. 

{b) Contiene 89 di Sodio solfalo ; 6 di Potassio clo- 
rurato ; 4,5o di Sodio clorurato, o, 5 o di Calcio carbo- 
nato. Sementini. 
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Reluzio'ni geoìogicfie. 

Il Sodio solfalo- Potassio-clorurijero si tro- 
va fuso , e perciò privo di Acqua , abbandonalo 
dalle Aoquc del mare eruttate 

dalle Montagne ardenti, 

sulle Lave del Vesuvio in Napoli. 

TERZA SPECIE. 

Sodio-calcareo solfato (a). 

( Glauberile , Brongniart ). 

Nell acqua diviene lalticinoso; semiduro; poco 
solubile; sapore leggermente lissivioso; splendore 
vetroso. Giallo-bigiccio. P. sp. 2,73. 

Trovasi in forme regolari. T. XVIII. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce ed alle 
basi d’ un prisma obbliquo romboidale. 

Relazioni geologiche. 

Il Sodio-calcareo solfato, ritrovasi 
Disseminato 

negli strati di Sodio— idro clorurato;a ViUarubia, 
vicino Ocanna nella Nuova Casiiglia , in Ispagna. 

QUARTA SPECIE. 

Sodio-idro clorurato (ò). 

(Soude muriaiée, H.) (Kochsal/,, W. ) 


(а) M.-.nca 1 aequa iti questo sale. Conlienc 5i parte 
di Sodio solfato^ e 49 di Calcio solfato. 

(б) Coniienc 43 parli di Sodio ossidato, 5a di Acido 
idrogeno clorico, c 6 di Acqua. JBtrgmann. 

24 
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Precipita in bianco 1’ Argento dalla sua disso> 
luzioiie nell’ acido uitrico, che diviene poi turchi- 
niccio air aria. Scoppietta sopra i carboni ardenti. 

Sapore dolce-salsiiginoso; semiduro; acro; tra- 
slucido; trasparente. Bianco; Grigio; Rossiccio... 
Tiovasi A. Fossile. 

(Sodio miiriaio) (Stcinsalz, W.) 
aa. Con isplendore di grasso. 

In forme regolari. T. XVIII. 

Clivaggio triplo secondo le facce del cubo. 
Frammenti cubici. 

I . Laminoso. 2 . Grano-lamelloso. 

bb. Su II nei do. 

5. Fi Irroso , a. a fibre dritte. 
b. a fibre curve, 4- Granelloso. 
cc. Matto. 

6. Congregato-stalattitico. 

B. Lacunoso. 

( Sai marino ) ( Seesalz , W. ) 
dd. Fra lo splendore del grasso e vetroso. 
6. Gramcli forme. In grani liberi. 
Appendici. 

I. Sodio-idro clorurato ramifero. 
Verdiccio; Turchino. 

II. Sodio-idro clorurato ammoniatifero. 
Oltre ai caratteri del Sodio idro clorurato, 

triturato in un mortaio col Calcio ossidato, man- 
da odore di ammoniaca. Trovasi 
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Congregato-atalattitico. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Sodio-idro clorurato fossile ritrovasi in 
istrati nelle montagne calcarifere. Oreog. p. 3o4. 
in Vene 

ad Aehlen nella Svizzera. 

a. Il Sodio idro clorurato congregato esiste in 
Cardona nella Catalogna in Ispagna. 

3. Il Sodio idro clorurato lacustre trovasi ; vi- 
cino Barletta , nel Regno di Napoli ; in Sicilia ; 

nell’Isola di S. Pedro in Sardegna j 

nelle vicinanze di Cadice in Ispagna...ove ot- 
tiensi dallo svaporamento delle acque del mare, 
che si fa passare ne’ fossi o laghi artificiali. Pel 
resto veggasi 1’ Oreognosia pag. 4?8. 

4. Il Sodio-idro clorurato ramifero , si trova 
in pezzetti rari disseminati negli strati di Sale ; 
ad Aussée nell’ Austria. 

5. Il S.-idro clorurato ammoniatifero , trovasi 
nel Vesuvio in Napoli , lasciato sulle scorie dalle 
acque vomitate dal Vulcano, ma non fuso. 

QUINTA SPECIE. 

Sodio-idro nitrato. 

Deliquescente. 

Sopra de’ CArboni ardenti gli fa bruciare con 
istrcpito come il Potassio-idro nitrato; ma con 
minor energia. Sapore fresco-amaro. Trovasi 

In forme regolari. 

* 
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Clivaf-gio triplo parallelo alle facce d’ un rom- 
boide ottuso. P. sp. 2,096. 

1. Superficiale. 2. Massiccio. 

Relaziorii geologiche. 

Jl Sodio-idro nitrato trovasi 
ne’ Banchi 

de’ terreni alluvione. 

Superficiale, come fioritura sul suolo, ed in 
alcuni luoghi in piccioli 
Strati 

di alcuni piedi crassi, che dehhonsi conside- 
rare come fondo di estesissime lacune lasciate a 
secco; in uno spazio di 120 miglia quadrate nel 
distretto di Tarapaca nel Perù, vicino le fron- 
tiere del Chili; tre giornate distante dalla Con- 
cezione, (Porlo nel Chili), e da Iquiqui, (Porlo 
al Sud del Perù). 

SESTA SPECIE. 

Sodio idro~boricato (a). 

(Sonde horatee. II.) (Tiukal, Karslcn, ) 

Al dardifiamma si gonfia , e poi si fonde in 
vetro traslucido. Sapore dolcc-lissivioso forte, 
con isplendorc fra ’l grasso e ’l vetroso; poco 
grasso al tatto. Hianco-higiccio-verdiccio-giallic- 


(o) Contiene 36 parti di Acido borico; 17 di Sodio 
ossidalo , e 47 di Acqua. 


do. Grigio-verdiccio. P. *p. 1,740. Trovasi 

In forme regolari. T. XVIII. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce ed alle 
basi d’ un prisma romboidale obbliquo. 

Granuliforme. A grossi grani angolosi. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi il Sodio-idro boricato 
ne' Banchi 

de' terreni di alluvione. Oreog. pag. 477 - 
SETTIMA SPECIE. 

Sodio idro-carbonato (ay. 

(Sonde carbonatee, H. ) ( Mineralalkali , W.) 

Cangiante in bruno il giallo di curcuma ; cf* 
fervcscentc cogli acidi. Sapore lissivioso. Trovasi 
A. Splendente di grasso. 

Bianco-bigiccio-gialliccio. Coll’arte si è ottenuto 
in forme regolari T. XMII. 

Clivaggio quadruplo parallelo alle facce d’ un 
ottaedro, del quale la base comune dell» due 
piramidi è un rombo. In natura poi esiste 
1. A spinetti. a. Capillare. 

3 . Incrostante. 

Tessitura lamelloso-radiala. 

B. Matto. 


(<z) Contiene aa parti di Sodio ossidalo; i5 di Aeido 
carbonico, c di Àcijua. Klaprolh. 


374 

Grigio-di ccncrc-di fumo-gial liccio. 

4. Terroso , a. Granulijbrme e 
1». Polveroso. 

Relazioni geologiche. 

Il Sodio idro-caròonato , ritrovasi in molti 
luoghi 

• Superficiale 

sulla terra vegeiaie; a Deprezin in Ungheria j 

sulle parieli delle grotte nella Pietra sahhio- 
hosa; a Schvvarzhurg nel Cantone di Berna nella 
Svizzera. . . . 

nelle Acque 

de’ Laghi di Natron j nel Deserto di Macario 
in Egitto, ed altrove. 

OTTAVA SPECIE. 

Sodio idro-Jluato alluminoso (a). 

(Alumine fluaiée alkaliuc, II.} 

(Kryolith, W.) 

Scmiduro; trattabile; fusibilissimo al dardi- 
fiamma ; poco splendente di perla-di vetro. Tras- 
lucido. P. sp. 3,949. Si trova 

Laminoso. 

Clivaggio sestuplo: tre direzioni di lamine 
parallele alle facce d’ un parallelepipedo rettan- 


(a) Contiene 3a porti di Sodio ossidato ; 47 di Acido 
fluorico ed Acqua, ai d’AIlu(DÌoa. Fauquelin. 


golo, e quattro poco osservabili ptrallele alle 
facce d’ un ottaedro rettangolare, che intercet> 
tano gli angoli del parallelepipedo. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi ne’ Letti 
.delle montagne antiche , 

del Gnaia , col Piombo solforato, Ferro sol- 
foralo , Ferro carbonato, Rame-ferro solforato; 
ad Ivikact vicino la Raia di Arksut , nella Groen- 
landia occidentale. 

Usi. 

1 . n sodio-idro solfato si usa in medicina 
ed ili vece di Potassio ossidato si aggiunge come 
fondente alla terra selciosa per preparare il vetro. 

u. Il Sodio calcareo solfato, è una rarità 
orittologica. 

3. Il Sodio idro-clorurato fossile (Sale di cu- 
cina), forma ammassi e strati considerabili nel 
Globo , é perciò dee considerarsi come roccia 
appartenente alle montagne stratose, dalle quali 
si scava in grandi pezzi o si manda in commercio. 

Ne’ climi aridi e secchi serve alla costiuttura 
degli edilìzj in mancanza di pietre, come ad. 
Ispaan capitale della Persia, ove 1’ aiidiià del- 
1’ atmosfera è costante. 

InGirdona in Ispagna, ed a WieliczkanelIaGal • 
lizia, si sceglie il laminoso per farne cubi, saliere, 
statue, colonnette, candelieri ed altri oruaiueuti. 
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Il Sale lacunoso (a) ricavasi colla evapora- 
zione spontanea delle acque del mare, raccolte 
in fossi spaziosi e poco profondi ; ma ne’ climi 
ove il sole non è ardente, anzi fra montagne, 
ove non si hanno che le acque le quali passan- 
do per gli strali di sale se ne impregnano, e 
sgorgano da’ monti come sorgenti , queste fa uo- 
po che sieno prima evaporate a fieddo per poi 
isvaporai'le col fuoco , a qual fine si fanno mon- 
tare in alto colle trombe su canali orizzontali. 

Queste acque shoccando da ogni lato, cadono, 
come da gronde, sopra fascine di pruneti che 
le sparpagliano, e convertono in denso vapore. 
L’ aria s’ inpregna dell’ umido, e s’ è agitata 
da’ venti tanto più accelerataniente 1’ evapora- 
zione ha luogo. La soluzione di sale giugnendo 
al suolo nella vasca si trova più ristretta, la quale 
per tante volte si fa rimontare, e precipitar 
sulle fascine, fìno a che con un pesa-liquori 
non si trovi densa a segno da passare nelle grandi 
caldaie di lastre di ferro inchiodate e connesse , 
lunghe 40 ed anche 5o palmi , e larghe 5o con 
un margine alto a palmi circa. 

G)l fuoco di Zoofitanirace, o di Fitantrace, odi le- 
gno, quando lutto mancasse, si fa svaporare l’ acqua 
in modo che il Sale, mancando di dissolvente, 

(a) Il Cloro forma il Cloruro nello stato concreto del 
Sai marino ma è acido idrogeno clorico nelle Soluzioni, 
perchè scompone 1' acqaa appropriandosi l’ idrogeno. 
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precipita granelloso nel fondo , dal quale rac- 
colto con rasici li e con pale, c poi secco nelle 
stufe, si manda ne’ barili in commercio. 

Prima del sale si precipitano nel fondo il Calcio 
e ’l Sodio idro-solfati , che formano una incro- 
stazione, insolubile in parte, nel fondo del cal- 
daio, la quale dopo ogni 3 mesi, perchè cresce- 
rebbe di troppo, fa uopo che con ferri sia tolta. 

Quando le Acque salse si contengono ne’ pozzi, 
acciò sieno talmente dense che senz’ altro pre- 
parativo si possano evaporare nel caldaio, fa uopo 
1. che il sacco di cuoio, del quale si fa uso 
per attignerle , abbia un anello di ferro nell’ o- 
rifìzio, onde sia sempre aperto, e 

a. che si faccia discendere molto nel pozzo, 
per aver 1’ acqua più grave, che scacciando ogni 
liquido meno grave dal sacco lo riempia. Closì a 
Schowar nell’ Ungheria si fa discender 1’ otre i6 
tese sotto la superBcie dell’ acqua, perchè sia 
atta ad essere svaporata col fuoco. 

Gii usi dei Sai di cucina sono infiniti e sì noti 
che superfluo sarebbe il numerarli. La Docimasti- 
ca r adopera ne* saggi de’ minerali, perchè fuso ne 
ricuopra le .sostanze, ed impedisca l’accesso dell’at- 
mosfera. La Chimica distillandolo coH’acidosolfori- 
co lo scompone, ed ottiene l’acido idrogeno-clorico 
ne’ recipienti (a). Al fuoco perde l’acqua soltanto. 

(a) Ottiene il cloro, e l’ idrogeno per la scomposizio- 
ne dell’ acqua , che formano 1’ acido suddetto. 
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4. H Sodio idro-boncato si fa servire come 
fondente ai minerali di Rame dagli abitanti del 
Foiosi j se ne fa uso per saldare i meulli , e si 
unisce alle composiz.ioni de’ vetri puri, e de’ vetri 
che debbono imitare le pietre preziose. Serve a 
raffinare 1’ Oro , quantunque questo divenga un 
jioco pallido. Al fuoco perde 1’ acqua soltanto. 

II. Sodio idro boricato (Borace) che ci viene 
dall’ Asia ne’ sacelli di cuoj è ripieno di materie 
g.rasse, le quali si aggiungono al Borace acciò 
non perda 1’ acqua , c non si riduca in polvere 
coll’azione dell’ aria. In Olanda si raffina, est 
crede che la liscivazione , evaporazione e cri- 
stallizzazione sieno a ciò sufficienti, ma parmi 
che il grasso dovrebbe prima togliersi coll’ ar- 
gilla, o colla calcinazione. 

5. Il Sodio-idro carbonato è tanto poco in 
natura che, oltre alla fusione delle sostanze pel 
vetro comune , ed alle fabbriche di sapone , non 
pare che se ne faccia altro uso. 

La massima parte del Sodio però ci viene dalla 
conibustione delle piante, che nascono ne’ luoghi 
marittimi, cioè del Fucus vesiculosus nell’ At- 
'lanlico ; del Mesembryanlhemum nodijlorum , 
del M. copticum, c della Reaumuria vermi- 
culata, in Egitto: del Chenopodium mariti- 
mum in Ispagna; della Salicomia herbacea , 
e della*S, fruticosa in Italia, cd in Ispagna; 
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della Salaola Kali , ddla S. Tragus, e della 
S. Soda, in Europa. 

Si bruciano queste a manipoli sopra alcuni ferri 
posti sull’ orifizio di una fossa, e nelle ceneri 
raccolte nella medesima agglutinate ed indurite 
consiste la Soda del commercio , che prima bi- 
sogna purificare ]>er i varj usi, come per fab- 
briche di sapone, per fusioni di \,etro ec. 

Della liscivia fatta colla terra impregnata di 
Sodio idro-carbonato, nelle vicinanze di Waczen, 
e di Deprezin in Ungheria , dopo averla resa cau- 
stica col calcio ossidato puro, se ne servono, per 
bollirvi i galloni di Oro e di Argento , de’ quali 
consumandosi la seta dal lissivio,. restano puri 
i metalli. 

Quando il lissivio si destina per fabbricarne 
sapone , si fa svaporare finche sia così denso che 
un uovo vi galleggi , indi vi si mette il triplo 
di sego , e dopo si mescola bene , facendo sem- 
pre bollire fino a che il sapone cessi di attac- 
carsi alle dita. Vi si aggiugne un poco di So- 
dio-idro muriato per indurirlo, indi si mette 
nelle forme di legno, e poi si taglia con una 
corda di ottone in parallelepipedi. 

Se invece di grasso vi si unisse l’ olio di man- 
dorle , o di ulivo , o di Icntisco , o di altro , si 
avrebbe un sapone più o meno stimato. 
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6. Il Sodio idro-Jlaato alluminoso poi è un 
fossile di una rarità estrema. 

GENERE VENTOTTESIMO. 

Calcio, 

È precipitato dall’ acido zuccherino da tutte 
le soluzioni nelle quali ritrovasi. 

PRIMA SPECIE. 

Calcio idro-nitrato (a). 

(Chaux nitratéc, H. ) 

Deliquescente; fusibile lentamente su carljoni 
ardenti ; sapore ainaro-refrigcrante. Trovasi 

In forma regolare. T. XVIII. 

In prisma esaedro terminato da piramidi csae- 
dre , clivaggio non determinato. È procuralo dal- 
r arte , ma in natura esiste 

1 . A spinetti. 2 . Cotonoso. 

Relazioni geologiche. 

Il Calcio idro-nitrato trovasi 
Superficiale 

Sulle mura umide, ed antiche. 

SECONDA SPECIE. 

Calcio solfato (A). 

(Chaux anhydro-sulfaiéc , II.) 

( Muriacit , W. ) 

(a) CuDtiene| 3a parli di Calcio ossidato; 5^,44 di 
Acido nitrico j e io, 56 di Acqua, 

{6) Contiene 55,12 parli di Calcio otsidalo , c 44,88 
di Acido solforico. 
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Spesso fosforcscenie , in verde-celadon io , so- 
pra i carboni ardenti nell’ oscurità. 

Semiduro; poco trattabile; trasparente; tras- 
lucido. Bianco; Rosso; Turchino di gradi dif- 
ferenti. Si trova 

A. Splendente di perla. 

Laminoso , ed in forme regolari T. XIX. 

( W iìrfclspath ; W. ) 

Clivaggio quintuplo: tre direzioni di lamine- 
parallele alle facce ed alle basi di un prisma 
dritto rettangolare, e due parallele alle diago- 
nali delle basi. 

1. Lamelloso. 

a. Grano-lamelloso. ( Chaux anhydro sul-*- 
fate'e quarzifère). (Vulpinit. ) P. sp. a, 880. 

B. Matto. 

3 . Compatto. (Dicbter Anliydrit. W. ) 

a. Congregato-ondeggiato. (Pierre de Trip- 
pes ). ( Gekrósstein ). Frattura a grana fina. 

b. Massiccio, Frattura scagliosa. 

Appendici. 

I. Calcio solfato-Sodio-idro-cloruratifero. 

Calcio solfato con Sodio-idro-clorurato. Sapore 
dolce-salsuginoso. Fosforescente sopra i carboni 
ardenti. Si trova 

1. Laminoso. ( Wurfcspatli , W. ) 

a. Lamelloso— radiato. (Straliiliger Anbydrit). 
il. Calcio idrosolfato epigono. 
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11 Calcio solfato, clic ha acquistalo l’ acqua 
per epigenla, cioè per una formazione posteriore. 

III. Poliullite (a). Calcio solfato fibroso con 
molli sali ( Fasriger anhydrit , W. ) 

Relazioni geologiche. 

j. Il Calcio solfato trovasi subordinato agli 
strati di Calcio idro-solfato, e di Sodio^idro clo- 
rurato. Oreog. p. 5ia, 

ed in masse isolate, lamelloso e quarzifero (Mar- 
mo bardiglio e Pietra Volpina); a Volpino poco 
lungi da Bergamo in Italia. 

a. Il Calcio idrosolfato epigeno , esiste nelle 
pareli delle gallerie, ove il Calcio solfato ha 
avuto tutte le circostanze favorevoli per acqui- 
star r acqua; nella miniera di Pcsay (départ. 
du Moni Blanc) nella Savoia. 

TERZA SPECIE. 

Calcio idrosolfato ( 6 ). 

(Chaux sulfatée, II.) (Gip, W. ) 

Per la perdita dell’ acqua sopra i carboni ar- 
denti, diviene bianco e friabile. Trattabile; Bian- 


(a) Composto di molti Sali. Contiene 28,25 di Calcio 
idro-solfato ; 23,43 di Calcio solfalo ; 2o,3o di Magne- 
sia idro solfala; 27,70 di Potassio idro solfato ; 0,19 di 
Sodio-idro clorurato; 0,34 di Ferro ossidalo. 

(i) Contiene 3a pasti di Calcio ossidalo; 47 di Acido 
solforico, a 21 di Acqua. 
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co; Grigio; Giallo; Verde; Rosso; Bruno; Nero 
di differenti gradazioni. Trovasi 
A. Tenero. 

In forme regolari T. XVIII. 
(Fraucneis; Blaliriger Gips, W. ) 
Clivaggio triplo. Parallelo alle facce e basi di 
un prisma dritto a base parallelogramma obbli- 
quangola. P. sp. 2,53a. 

, 1. Laminoso, con isplendor di perla, 

a. a lamine piane b. a lamine curve. 
c. a l. radiate, d. a l. pennate, e. a l. ramose. 

2. Lamelloso. 

3. Fibroso, con isplendor di seta. 

a. a fibre dritte , b. a fibre curve , 

. (Fasriger Gips, W. ) 

4. Terroso , matto. 6. Niviforme , 

in isquame periate agglutinate appena. 
(Erdiger Gips, W. ) 

B. Semiduro. 

6. Grano-lamelloso , traslucido. ( Alabastro ). 

7. Compatto. (Dichler Gips. W. ) 

Magro al latto, raramente sullucido, e po- 
co traslucido alle volte. 

udppendici. 

I. Calcio idrosolfato carbonatifero. 

Poco effervescente cogli acidi, pel Calcio car- 
bonato , al quale è mcschiato. Trovasi 
Granelloso. 
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II. Calcio idrosolfato bituminifcro. 
Stropicciato con corpo duro esala odore Ijitu- 

ininoso. Trovasi 

1. Laminoso, e 2. Compatto. 

III. Calcio-idro solfato ipersolfatifuro (a). 
Sajx)re acido. L’ acqua lavandolo lo priva del 

sapore , e precipita le soluzioni baritichc. Trovasi 
j. Incrostante. 3 . Pi braso , 

a. a fibre dritte , b. a fibre curve. 
5 . Vellutato, 

Relazioni geologiche. 

1. Il Calcio idrosolfato ritrovasi 
in Letti 

nelle montagne antiche. Oreogn. p. 177, ed in 
montagne indipendenti. Oreogn. p. 210. 

In Istrati 

nelle montagne di transizione. Oreogn. p. a 5 . 
nelle montagne calcifere stratose. Oreogn. 

p. 3 o 2 . 319. 344. 

In Vene 

nelle montagne carbonifere 
negli strati di Zoo-Fitantrace , fibroso ; a Bruì 
nello Schlossbcrg in Boemia , e 
nelle Vene 

(a) E il Calcio-idro solfalo con acido solforico abbon- 
dante meccanicamente unito. 

Debbo i pezzi della mia Collezione alla generosità del 
celebre chimico signor Ricci. 
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rristallizzalo , quanlniifjuc mollo ili rado. 

2 . Il Calcio idro-solfalo carbonati fero , si 
trova in islraii. Orrogn. pag. 555. 

5. Il Calcio-idro solfato ipersolfatifero pro- 
viene daH'Acido solforico c dal vajwre de' fuma- 
iuoli vulcanici, c pscudovulcanici, elicsi niiiscoiio 
al Calcio carbonato uclle pai icli delle grotte adia- 
centi, ed in forma di Gesso le incrosia. Queste 
incrostazioni sono inoltre pregne di Acido solfo- 
rico, dal quale conlinuamciilc sono inumidite. 

QUARTA SPECin. 

Calcio idro-arsenicato (a). 

( Cliaux arseniau'e, li.) 

( Arscnikbliilc , \V. ) ( Pliarmacoliie. ) 
Solubile nell’acido nitrico senza cfl'ervcscenza; 
volatile in parte con odore di aglio al dardifiamina. 
Tenero; trattabile; splendente di seta. Bianco- 
di neve. P. sp. a, G. Trovasi 

Vellutato , in tenui libre aggruppate in pic- 
cìolissiine sfere. 

Relazioni geologiche. 

Il Calcio idro-arsenicato si trova 


(rt) Contiene 25 parti di Calcio ossidato ; 5 o , 54 d’ 
Acido di arsenico , c 24 , 4G di Acqua. Klaprolh. 

24 , G4 di Calcio ossidato j 3 , 21 di Magnesio os- 
sidato ; 46, 97 di Acido di Ar.icnico; 23 , 97 di Acqua, 
e o , 99 di Cobalto ossidato. Strtimeycr. 

2 .) 


Digitized by Cooglc 


53G 


nelle Vene 

delle monUtf’ne anliche , 

del Granito , coli’ Aif^eiilo cr. ; nella miniera 
di Sofia a VViuiclien nel Fiirsieiiber};, in Isveviaj 
elello Scisto argilloso; coll’ Ar>;enio-aniiino- 
nio solforato rosso; a Sehneeher;; in Sassonia: 
delle montagne di transizione , 
dello Scisto argilloso , coll’ Argenio-aiuimo- 
II io solforalo feirifero ec. ; nelle miniere di Ka- 
tliaiina Neiifan};, di Samson, di S. Andreaskreiiiz, 
ad Audieasberg nel llarz: 

delle montagne stratose calcifere, 
del Calcio carbonato argillifero ; a Cieber 
nel llanau; 

del Calcio cari), alpino e dello Scisto mar- 
no-hituminnso , col Cobalto arsenicato cc. ; a 
Hieebelsdorf nell’ Assia. 

ViJtNTA SPECIE. 

Calcio idro-boricato selcioso («). 
(Cliaux boraiéc siliceuse, H. ) 

( Dalbolit , W. ) 

Alla fiamma d’ una candela, dis’icnc opaco 
e friabile per la perdita dell’ ai qua. 

Dante , col calorico , nell’ acido nitrico una 


(a) Contiene 34 di Calcio ossidalo •, 3y , G 6 di Selce; 
21 , C 7 di Àcido borico , 5 , 5 di Acijiia. 


J3igitizod byiìoi 


387 

gelatina , che svaporata a seccheaza , coll’ alkool 
brucia cou fiamma verde. 

Semiduro; frattura ineguale con isplcndore 
fra’l vetroso o lo splendore di cera ; traslucido. 
Bianco-verdiccio. Grigio-vcrdiccio-rossiccio. P. 
sp. 2,g8o. Trovasi 

In forme regolari. T. XIX. 

Derivanti' da un prisma dritto a baso romba j 
senza clivaggio apparente. 

1. Congregato-te atace o~Jìbroso. (Botriolh). 
a. Blassiccio. 

Relazioni geologiche, 
n Calcio idra Loricato selcioso trovasi 
forse ne’ Letti 
di una roccia antica 

col Calcio carbonato laminoso, e con 

Talco lamclloso; vicino Arcndal in Norvegia. > 

i.ì: sesta specie. 

< Calcio Jluato («). 

( Chaux fluatee , II.) (Fluss, W. ) , 

il gas acido fluorico che tramanda coll’ azione 
dell’ acido solforico c del calore, corrode il ve- 
tro che lo riceve. 

Scmiduro; acro; trasparente; traslucido; opa- 
co; splendore fra ’l vetroso o ’l periato. Di ogni 


(a) Conuene 67,^6 parti di Calcio ossidalo, c 3 a,a 5 
di Acido fluorico. ' 




/ 
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colore , e di ogni gradazione. P. sp. da 3,og4 
sino a 3 , 191 . Trovasi 

À. Fosforescente. 

In polvere sovra i carboni ardenti dà una 
luco turchina nell’ oscurità (a). 

In forme regolari. T. XIX. 

Clivaggio quadruplo' parallelo alle facce del- 
1* ottaedro regolare. Frammenti tetraedri; tetraedi 
spuntati; romboidali ed ottaedri. (Flussspaih,W.) 
j. Laminoso, a. a lamine piane 
b. a lamine curve. 9 . Testaceo. 

3. Bacillare. 4- Succompatto. 

Combatto con indizj di laminctte. 

Capace allo volte di manifestare la fosforescen- 
za , posto in pezzi sovra i carboni accesi , per 
un gran numero di volte (Clorofano) (f). 

5. Compatto. ( Dichter Fluss , W. ) 
Frattura ineguale scagliosa : rasura bianca-di 
neve; traslucido, o traslucido solo ne’ margini ; 
sullucido con isplcndore di cera. 

6. Terroso. ( Erdiger Fluss , Karstcn ). 
Malto ; polveroso ; aspro al latto. Grigio. Gri- 
gio-rossiccio. Rosso-turchiniccio pallido. 


(a) Si ha bisogno di più tempo quando non si pol- 
verizza. 

(^) Pnrehè non si faccia restare per lungo tempo sul 
fuoco. 
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B. Nun fosforescente. 

Gridio-gialliccio [>oco traslucido. 

7. In forma regolare. Cubico. 

8. G ranulifornie- agglutinato. 

Appendici. 

I. Calcio fluato tpiarzifero. 

Grigio. Duro. Aderente al Quarzo. 

II. Calcio fluato alluminifero. 

Ili cubi, ed in ottaedri opachi, bigicci o bianchi. 

III. Calcio fluato cererió-yttrifero. 
(Yttroccrit, Berzclius ) (a). 

Turchino-violetto j- bianco-bigiccio ; rosso-bi- 
giccio, alle volte soli, ed alle volte misti; Semi- 
duro, segna il Calcio fluato. Perde il colore di- 
venendo bianco al dardillamina, senza fondersi; ma 
si fonde coll’ addizione del Calcio solfato. Esiste 
Massiccio. 

Relazioni geologiche. 

Il Calcio fluato , ritrovasi in Letti nelle 
Montagne antiche. Oreognosia. pag. ia8: 
ne' Letti 

delle stesse montagne , 

dell’ Anfibolo sfoglioso , col Rame solforato 
cc. ; a Rudelstadt in Islesia ; 


(a) Contiene 68, 18 di Calcio fluato; ao , aa di Cc- 
rcriu fluato ; 10, 60 di Ytlria iluata. JierMelius. 
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Disseminato 
nelle rocce antiche , 
nello Scisto micaceo , succompallo , e. 
nella Roccia a Topazj , laiuiiiuso col Quarzo 
ialino, e Topazio; ad Odon-Tscliclon in Siberia : 
in Istrati 

nelle montagne calcarifere , 
non foslbresccnie , sotto Interra vegetale; nel 
Mercato de’ Cavalli a Parigi : 
nelle Vene 

delle montagne antiche , 
del Granilo, coirArgeulo antimoniale ec. ; ad 
Alnvolfach nella Svevia; 

del Gruiis, col Piombo solforaio-ltinnuto-ar- 
gcniifero ec.; a Scliwarzwald in Isvevia; 

dello Scisto micaceo, col rviccolo arsenicale 
cc. ; nello Sclircckenberg , vicino Annabeig in 
Sassonia ; 

ilello Scisto argilloso, col Piombo carbonato 
ec. a Zseliopau , c 

< ol Uanie soH'orato ec.; a Maricnlicrg, in Sassonia; 
del Calcio carhonato granelloso , coWìoìviho 
arsenicato fcnil’ero ec. ; in Siberia; 

dell’ Anfbolo sfoglioso , laminoso coll’ Ar- 
gento ce. ; a Kongsberg in Korvvegia ; 

col l’ioiiibo carbonato cc.; a Janovvitz in Isicsia; 
del Quarzo grossolano; col Piombo sollbralo 
ec. ; nel Gran Ducato di Badcn: 
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delle montagne di transizione , 
della Grauvaka , col Piouibo fosfato j ai Lead 
hills in Iscozia; 
a Clausilial , c 

dello Scisto argilloso ; a Lauterbcrg, a SloU- 
terg, ed a Sirasberg nel Harz; 

^l Calcio carbonato co/n/ja«o,colBimmeela- 
stico ec.; ad Odin nel Derbyshire in Ingliilterra: 
delle montagne stratose calcifere, 
del Calcio carbonato compatto, col Piombo 
solforato; ad Allenheads, n 'SVolfcIuf, a Goalcluf, 
ec. ; nel Northumbcrland in Inghilterra. 

2. Il Calcio fluato cererio-yttrifero trovasi 
sul Quarzo, o disseminato nello stesso, a Fi nbo 
vicino Fahlun in Isvezia. 

SETTIMA SFEtSE. 

Calcio fosfato. 

( Quiux phospbatée , It ) 

Solubile senza effervescenza nell' acido nitrico. 
Semiduro ; acro ; frattura concoide ; trasparente ; 
opaco. P. sp. da 2,098 sino a 3,2. Trovasi 
In forme regolari T. XX. 

Clivaggio quadruplo jiarallelo alle facce ed 
alle basi del prisma esaedro regolare. 

A. Fosforescente. 

Fosforescente con luce verde, gettato in pol- 
vere sovra de’ carboni accesi nell’ oscurità. Splen- 
dore vetroso ; d’ ogni colore. 
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Le forme regolari hanno sempre una iàccia 
perpendicolare all’asse del cristallo. (Àpalit, 
W.)(a). 

1 . Compatto. Traslucido, o solo ne’ margini ; 
frattura scagliosa; sullucido con isplcndorc di 
cera. Bianco-gialliccio-rossiccio. 

a. Terroso. ( Phosphorit , W. ) 

Tenero; trattabile; matto; spesso con indizj 
di tessitura fibrosa , è fosforescente anche stro- 
picciato colla punta di un ferro all’ oscuro. Bianco- 
gialliccio, e macchiato di giallo (6). 

5. Polveroso (Erdiger Fluss, W. ) (c). 

Matto ; composto di parti fine , libere o poco 
agglutinate; poco sporcante; magro al tatto; 
Bianco-bigiccio. 

B. Non fosforescente. 

Le forme regolari terminano sempre in punta. 


(a) Contiene 55 parti di Calcio ossidato , e 4^ di Acido 
foifoiico. Klaproth. 

(5) Contiene 5g di Calcio ossidato; 34 di Àcido fos- 
forico ; 1 di Àcido carbonico ; o,5 di Àcido muriatico ; 
3,5 di Àcido fluorico; 3,o di Selce , cd i di Ferro. 
Pelletier e Donadei, 

(c) Contiene 47 di Calcio ossidato; 3a,a5 di Àcido 
fosforico; a, 5 di Acido fluorico; 0,5 di Selce; 0,75 di 
Ferro ossidato; 1 di Acqua ; 11, 5 di Quarzo ed Argilla ; 
e vi sono state 5,85 parti di Perdita. 
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Splendore fra ’l vetroso e quello della cera. 
Verdc-di sparagio ( Sparge! stein, W. ) 

Verde-gialliccio-di pistacchio. (Muschlicher 
Apatit , W. ) 

Turchino-di cielo. Grigio-verdiccio-di cenere. 
( Moroxit , Éeuss. ) 

4 . Laminoso. 5. Fibroso. ( Fasriger Apatit. ) 

6. Granulifbrme-aggregaio. 

7. Grano’~lamello8o. 

AppencUce. 

Calcio fosfato quarzifero. 

Duro; fosforescente in polvere sovra i carboni 
ardenti nell’ oscurità, ed anche stropicciato colla 
punta d’ un ferro; frattura ineguale. Bigio-ro%- 
siccio. Trovasi 
Cavernoso. 

Relazioni geologiche. 

Il Calcio fosfato si trova in picciolissimi 
Letti 

nelle montagne antiche , , 

fibroso e non fosforescente ; a Schnee- 

herg in Sassonia: 

ne' Letti 
delle montagne antiche , 
del Talco laminoso : non fosforescente; giallo 
verdiccio ( Muschlicher Apatit ) ; a Zem nel ZJil- 
Icrthal del Salisburghese ; 

nel Ferro ossidolato: non fosforescente; nelle 
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miniere di Bcrbo; e di Longcrodc in Arcudal 
nella Norvegia:' » 

- in Istrati. Oreog. pag. *5g3. 
in Vene 

nelle montagne indipendenti stratose , 
nel ; 'Cristallizzato, e non fosforescen- 

te , verdé di sparagio ( Spargelstein ), col Ferro 
sub-ossidato , e pochissimo Calcio carbonato la- 
minosi; a los Cerricos nigros, nella masseria 
detta la Scllia poco lungi da Jumilla, nel Re- 
gno di Murcia in Ispagna. 

Disseminato 
nelle rocce antiche , 

del Granito i nel Fastenberg a Jobat^geor— 
genstadt in Sassonia; " 

au Four au Diable, vicino Nantes, départ. 
de la Loire inférieure , in Francia: 
nelle Vene 
delle montagne primitive, 
del Granito , fosforescente col Rame arseni- 
cato ec. ; a Hud Gorland nel Cornwall in In- 
ghilterra ; ' 

del Graisen , unito alla varietà quarzifera, 
collo Stagno ossidato, Topazio, Quarzo ec. ; a 
Schlacckenwald in Boemia; 

del Gnais , collo Stagno ossidato , Rame-ferro 
solforato , Arsenico-ferro solforato , Scclio ferru- 
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gigno, Scolio calcare, Topazio ec. ; ad Ehrenfric- 
«Jei'ìidorf in Sassonia. 

OTTAVA SPECIE. 

Calcio carbonato. 

( Chaux carboiiatée , II. ) 
Etrervcscenlc cogli acidi. Caustico e solubile 
nell’ acqua, dopo la calcinazione. 

Sciniduro ; di rado tenero : di ogni colore. P. 
sp. 2 , 7. Trovasi 

/« forme regolari. T. XX. ( Kalkspath , W. ) 
Clivaggio triplo parallelo alle iacee di un rom- 
boide ottuso, (a) Splendore di cera tendente al 
vetroso ; rifrazione doppia , essendo trasparente. 

1. Liaminoso y a. a lamine piane y 

b. a lamine curve. 

2. lìacillare-lamelloso , a. dritto , 
b. curvo. ( Madrcporiie. ) 

3. .(-/ spiche, 

a. semplici , b. ramose. 

4. spilletti y a. congiunti , b. radiati. 

5. Fibroso. 6. Lamelloso. 


{a) I <ii cui angoli sono di io 5 gradi, c 5 minuti, 
e di 74 gradi , c minuti 55. 

Di rado si osserva un quarto clivaggio parallelamente 
alla grande di.agonalu della iacee del rombo. Contiene 
67 di Calcio ossidato , c 43 di Acido carbonico. A'au- 
^ue/in. 
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7. Grano-lamclloso. 8. Gratudloso. 

9. Compatto, 

a. globuliforme , ( Roggenslcin ) 

]j. poroso , ( Rauchwache , 

c. sfoglioso, d. massiccio. 

( Dichicr Kalkslein ). 

IO. Congregato , a. slalattitico (a). 

aa. a tubo , Lb. a cono , 

cc. a cilindro , dd. a clava , 
ee. a fungo , 

b. hitorzoliito-ramoso , c. a strati (^b). 

d. Globulif orme-testaceo , ( Erbscnsiein ) , 

. aa. a globetli liberi, bb. a gl. agglutinati 

e. Globul!forme-terroso,{Con[cmA\T\\o\'\ ) , 

f. Geodico ; in masse vote con crisulli. 

g. Incrostante , ( KalklulT, ^V. ) ; 

Mallo, poroso, terroso j tenero, o scmiduro, 

spe.sso con residui di sostanze organiche. 

1], Grafico. ( Krcidc , W. ) 

Malto; frattura terrosa fina; sporcante; scri- 
vente ; trattabile alquanto ; magro al latto ; poco 

(a) Di forma allungata , avendo un estremo libero e 
pendolonè , e 1’ altro estremo appiecato alla volta delle 
caverne. 

(A) Quando la concrezione è piana , che rieuopre il 
suolo delle grotte come deposito delle acque clic stillano 
dalla loro volta , cliiamasi Slalammile , { Stalagmite ). 
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aderente alla lingua; c quasi fiiabil*. 

13. Spugnoso. (Bergmiich, W. ) (Agarico 
minerale). Magro al tallo; matto; friabile; com- 
posto di parti polverose; sporcante; quasi notante. 

1 3. Spumoso. Matto , bianco-di neve , terroso , 
friabile. 

14 . Polveroso. ' 

Matto; in polvere finissima. 

15. Pseudomorfico y modellato 

a. in Conchiglia. b. in Liegno. 

Appendici. 

I. Calcio carbonato ferrifero. 

Effervescenza leggiera cogli acidi, dopo la pol- 
verizzazione. Magnetismo sensibile dopo 1’ azione 
del fuoco. Scmiduro. Nero-bigiccio. Grigio-di 
fumo-di cenere. P. sp. s,8i4- Trovasi 

In forme regolari disscininaie nel Gesso. 

II. Calcio carijonato quarzìfero.. 

Duro; effervescente cogli acidi. Grigio-di ce- 
nere più o meno cupo. Si trova 

In forme regolari col clivaggio apparente del 
Calcio carbonaio. 

Congregato , a. globoso , b. botrioide, 

III. Calcio carbonato periato. v 

Effervescente assai cogli acidi. Tenero; poco 

grasso al tatto; splendore di perla. Trovasi 

1 . Testaceo. ( Sebieferspath , W. ) 

A piastrelle curve , clic rendono dilllcile T o*— 



scrvarionc del clivaggio del Calcio carbonaio. 

l’oro traslucido. Bianco-di nevc-gialliccio-vcr- 
diccio-bigiccio-rossiccio. 

3. Squamoso. ( Schaumerde , W. ) 

In iscaglie fine più o meno agglutinale / Poro 
sporcante; iraltaliile; magro, c fino al latto; 
ojiaco, o traslucido ne’ margini. Periato o sullu- 
cido. Eiaiico-gialliecio-vetdiccio-bigiccio. 

IV. Calcio carltonafo idrogeno solforicofcro ; 
detto fetido. ( Slinkslcin , W. ) 

Odore di gas idri^’eno solforico, dopo la per— 

. cussione, o strofinio con un corpo duro. Jiero- 
bigiccio. Grigio-ncriccio-turcbiniccio-di cenere. 
Trovasi 

1. Laminoso, s. Lamelloso. 

5 . C rano-lamelloso. 4 * Granelloso. 

5 . Compatto. 

V. Calcio carbon. (Slinkslcin, W.} 

Odor di bitume, dopo lo strofinio con un corpo 

duro. Eruiio-liigiccio. Neio-bigictio. Trovasi 
Compatto. 

Relazioni geologiche. 

1; Il Calcio carbonato trovasi in Montagne 
fra le rocce antiche. Oreognosia, pag. l86: 
in Lotti 

nelle montagne antiche , Oreognosia, pag. 162 : 
in Istrati 

nelle montagne di transizione y Orcog. pag. 

34.5. 254 : 
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nelle montagne stratose calcifere ; Orcog. pag. 

285. 298. 5 iG. 521 . 352 . 355 . 55 y. 541. 347. 55 G; 

nelle montagne stratose carbonifere ; Oreo- 
gnosia p. 590: 

nelle montagne stratose indipendenti ; Oreog. 

p.ig. 442: 

in Banchi 

ne’ terreni di alluvione , Oreognosia pag. 470 : 
nelle Vene 

di tutU; le rocce in generale , delle quali le 
più rinomale sono quelle 
delle montagna antiche , 
dello Scisto micaceo , coll’ Argento solforato 
cc. ; a Ioachimsthal iri Loeinia : 
delle montagne di transizione , 
della Grauwacha , col Piombo solforato ec.j 
a Clansllial , cd a Blcifeld , e 

dello Scisto argilloso , coll’ Argento-antimo- 
nio solforalo; ad Andrcasberg , nel llarz ; 

del Calcio carbonato ; a Casiletown , ad Ejam 
nel Derbjshire in Inghilterra: 
delle montagne stratose, 
del Calcio carbonato compatto, 
nel Northumberland , in Inghilterra. 

2. Il Calcio carbonato ferrirero si trova 
Disseminato. 

nelle nontagne stratose calcifere , 

nel Calcio-idro solfato granelloso; a Bunnois 


I 


Digilized by Google 


4oo 

nel Regno di Valencia in Ispagna; 
nelle vicinanze di Salzburg ; 

5. Il Calcio carbonato quarzifero trovasi 
in Istrati nelle montagne calcifere. Orcog. 
pag. 355. 

4- Il Calcio carbonato periato s’ incontra 
«e’ Letti 

delle moniaghe antiche , 
del Calcio carbonato granelloso : testaceo , 
col Calcio magnesio carbonato squamoso , Calcio 
fluato laminoso, e Piombo solforato; a Kallicli 
nella Boemia; 

subordinato al Gnais, col Piombo c col Zinco ' 
solforati; nella miniera di Unvcrbofi Gliick; a 
Bcrmsgriìn, non lungi da Schwarzenberg nella 
Sassonia : 

nelle V ene 

delle montagne suddette , 
dello Scisto argilloso: testaceo coll’ Argento- 
antimonio solforato metalloide, Piombo, c Ferro 
solforati, F. ipersol forato , e Quarzo; a Skara 
Grube in Norvegia: 

negli Strati 
delle montagne calcifere , 
del Calcio carbonato compatto : squamoso ; 
nelle vicinanze di Eislcbcn in Turigia; 

della Marna argillosa: squamoso; nel Wil- 
helmsiollen al Meisner nell’ Assia-Casscl (Cir- 
colo del Reno ). 
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5. Il Calcio carb. fetido , trovasi in istrati 
nelle montagne stratose calcarifere. Oreognosia, 
pag. 3og. 

6 . Il Calcio carb. bitumini fero esiste in istrati 
nelle rocce stratose calcarifere. Orcognosia, pag. 
394 . 3og. 35o. 

NONA SPECIE. 

Calcio-magnesio carbonato. 

( Chaux carbonatée magnesifère , IL ) 

Effervescente cogli acidi dopo polveriziaio. 

Semiduro; con forte splendore fra ’l vetroso 
e ’l periato o periato soltanto. Trasparente, tra- 
slucido, o traslucido solo ne’ margini. Bianco- 
gialliccio-verdiccio. Grigio-di perla-di fumo. Gial- 
lo-di ocra-di miele. Verde-gialliccia Trovasi , 

In forme regolari. 

Clivaggio triplo parallelo alle iacee d’ un rom- 
boide ottuso (a). 


(a) DifltTcnte da quello del Calcio carbonato; giacché 
gli angoli sono di 106 gradi, e i 5 minuti, e di 73 gradì 
a 45 minuti, ed alcune varietà hanno gli angoli di 107 
gr. 30 minuti, c 73 gr. 40 minuti, c pare perciò che si 
debbano considerare come specie dificrcnti, ed è più duro. 

Contiene 6S parli di Calcio carbonaio ; 35 , 60 di Ma- 
gnesio carbonato ; 1 di Allumina ; 1 di Ferro carbo-, 
nato ; e 3 di Acqua. Klaproth. 

s 6 
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1. Laminoso. a. Squamoso (et). 

Forme primilive con i margini jiicgaii, ctl ag- 
gruppale come scaglie. 

( Chaux carbonaiéc— ferro-manganesifère , H. ) 

3. Lenticolare. 4- Lamelloso, 

a. a laminette curve ( Miemii ). 

5. Granelloso. (Di. omit, W. ) (ó) 

6. Compatto. ( Gurhofian , Leonhardi ) (c). 

7. Incrostante. 8. Pseudomoifico ^ 

Modellalo sopra cristalli di calcio carbonato, 

che sciolti han restalo le loro guaine vote. 
Relazioni geologiche. 

1. Il Calcio-magnesio carbonato, prima chia- 
mato Calcio carbonato magnesifero, 
trovasi Disseminato 

n<. ’ Letti delle montagne antiche , 
nel Talco clorito sfoglioso : laminoso c cri- 
stallizzato; nel Nabcrg ad Erbendorf nel Pala- 


ia) Calcio caThonato-ferro-manganesiferoAAX^'^xims. 
eclizioDe di questo trattato. Contiene 37 , 97 di Calcio 
ossidalo; 31, 14 di Magnesio ossidato; 44, 6 di Acido 
carbonico; 3 , 4 di Ferro ossidato, 1, 5 di Mauganeae 
ossidato. Hisingtr. 

(d) Contiene 65 parti di Calcio carbonato , e 35 di 
Magnesio carbonato. 

(c) Contiene 70 , 5o di Calcio carbonato; 39 , 5o di 
Magnesio carbonato. 
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linaio superiore, e nel Zillenhal, in Baviera; 
ne’Grciner, e nelle Alpi Tirolesi, 
nel Talco sjbglioso: granelloso; nella Groen- 
landia ; 

nel Calcio carbonato granelloso : laminoso; 
nella miniera di Argento di Sala nel Westmann- 
land in Isvrzia ; 

.... laminoso, e lamelloso ; a Miemo in To- 
scana : 

In letti , ed in montagne indipendenti nelle 
rocce primitive ; Orcogiiosi'a pag. i56. ig3. ed 
in Istruii nelle montagne carbonifere. Creo, 
pag. 590 . 

2 . Il Calcio-magnesio carbonato, detto prima 
Calcio carbonato ferro - manganesifero (Braun 
SpatL , \V. ) trovasi 

nelle ?ne 

delle montagne antiche , 
del Granito, coll’Argento, A. antimoniale ec.; 
a S. Wenzcl, nella Svevia; 

del Gnais , col Ferro ipcrsolforato ec. ; al 
Keiier Morgcnstcrn , a Frcibcrg in Sassonia ; 

del Porfido sienitico , col Piombo solforalo , 
e con i varj minerali d’ Argpnto; nelle miniere 
di Schcmnilz , e delle sue vicinanze nella Bassa 
Ungheria ; 

coll’Arsenico ec. ; a Nagyag nella Transilvania; 
dello Scisto argilloso, coll’ Argento-antimo— 

*■ 
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Ilio solforato rosso rr. : a Si linrr]irr{; in Sassonia ; 

del Calcio carbonato granelloso , coirAiui- 
jnonio ec. ; a Sala nei WesiiiiaiinJand in Isvczia : 
delle montagne di transizione , 
é della Granwacta , eoi Ferro subossidalo ec. ; 
a Tilkerode nel Ilanhall di Berubur-'. 

O 

nECIMA SPECIE. 

Calcio-Strontio carbonato (a). 

( Arragonitc , II. ) 

Effervescente cogli aridi ; alla fiamma d’ una 
candela sparpagliasi e scoppietta, o diviene fria- 
bile; seniiduro Grigio-gialliccio-rossiccio-vio- 
leiio. Bruno-rossiccio. Verde-bigiecio. Biaiieo-di 
neve-gialliccio. Giallo-Isabella. P. sp. da a, gaC. 
fino a a, 946- Trovasi 

A. Ialino. (Arragonil, W. ) 

Frattura ineguale. 

In forme regjlari.'Y., XXIII., c seguente. 
Glivaggio quintuplo: Quattro direzioni di la- 
mine parallele alle facce d’ un ottaedro rcnan- 
golare , ed uno jiarallclo alla base comune delle 
due piramidi. 

a. Bacillare-radiato. (Igloii). 


(a) Alcune voricli si riducono in polvere alla liain- 
ma senza scoppiettio. Contiene da a sino a 4 di Slrontio 
carbonato. Stromayer. 

(J>) Segna fortemente il Calcio carbonato laminoso. 



Digitized b\ ‘ 'gle 


4o5 


3 . 'A spinetti radiati. 

5. Fibroso , ( Fasrigerkalksiein , in parie ). 

4 . Ra/noso-scafflìoso. A gambi scagliosi eoa 
tessitura fiI)rosa. 

B. Con isplenclore di seta. ( Eisenbliìte ). 
aa. Lucido. 

5. Coralloide. Tcssilura fibrosa, (Suitrichcr- 
fasi igcr Kalkslein ) , 

a. ramoso a flambi levigati , b. tubercoloso. 
bb. Sullucido. 

6. Fibroso. A finissime fibre. 

C. Matto. 

Compatto. Frattura ineguale 
Relazioni geologicìsc. 

Il Calcio-strontio carbonato trovasi in cristalli 
Disseminato 

nelle montagne stratose , 
nel Calcio idrosolfato ; a Bunnols nel Regno 
di Valencia, c nel Regno di Aragona,^ in Ispagna; 

nelV Argilla; Bastòiics vicino Dìmc nel de- 
pari, des Landes, in Francia: 

In y me 
nelle montagne stratose , 
nel Litocloro •. a spilletti radiati^ al Cabo de 
Gala in Ispagna : 

nelle Vene 

delle montagne antiche , 

del Porfido sic ni tic o ; a spilletti ^col Piuinl)» 


4o6 

solforato j a Scliemiiili in Uogeriaj cd altrove. 

UNDICESIMA SPECIE. 

Ghcleniie. (^Gehlenit'). (a). 

Calcio ossidato-allurnino-selcioso. 

Al dardifiamma non si altera, c col vetro di 
Sodio Loricato fondevi dillicilmente in vetro ver- 
diccio (^). Dante, neiracido idroclorico col ca- 
lore, una gelatina. 

Semi duro. Bigio-verdiccio-gial liccio. P. sp. a, 
g8. Trovasi 

In Jorma regolare. 

Clivaggio triplo parallelamente alle facce e 
basi d’ un parallelepipedo rettangolo. 

Granuli forme. Disseminato. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi disseminato nel Calcio carbonato la- 
minoso; nella montagna de’ .Mozzoni nella \ alle 
di Fassa nel Tirolo. 

Non ha uso la Glielenite, e porla il nome del 
celebre Geblen, dato da Fuebs, che il primo ne 
fece l’analisi. 


{a) Contiene 35 , 3 o di Calcio ossidalo ; ag , 6i di 
Selce; 24, 80 di Allumina, c 6, 56 di Ferro ossidalo. 

11 Dottor Ciarle vi trovò il 10 per 100 di Potassio 
ossidato; ma non vi fu trovato nè da Fuebs, nè da 
Thomson nel ripetere la suddetta analisi. 

(ò) Che passa al nero dopo un fuoco lungamente so- 
stenuto. 


Digitized by Googlf 


407 

BODrCESIMX SPECIE. 

Calcio idro-carbonato («). 

Bigio-verdiccio-turchiniccio , frattura scaglio- 
sa, co’ margini trasluculi. P. sp. J,58o. 

Relazioni geologiche. 

Trovasi rigitiato dal Vesuvio; ed in 
latrati. 

nelle montagne indipendenti ; 

in contatto col Rasalto , ai Gianl’s Cause- 
'way in Irlauda , ed è attraversato da vene di 
Calcio carbonato laminoso. 

Usi. 

1 . Jl Calcio idro-hitrato coW aggiunzione del 
Potassio carbonato si scompone , P acido nitrico 
abbandona il Calcio ossidato ^ il quale si preci- 
pita colP'acido carbonico, e’I Potassio ch’è unito 
all’ acido nitrico si fa cristallizzare, dopo feltrata 
ed evaporata al grado conveniente la soluzione. 
Il Potassio idro nitrato puro poi s’impiega a que- 
gli usi che abbiamo esposti antecedentemente. 

3. Il Calcio idrosolfato, dopo bruciato, ac- 


(a) Contiene la per loo di Acqua. 

11 Calcio carbonato turcLiiiiccio rigittato dal Vesu- 
vio con «egni di solo attrito sofferto , contiene 58 di 
Calcio ossidato; a8,5o di Acido carbonico; li di Acqua 
ammanicalc ; o, 5o di Magnesia ; o, aS di Ferro ossi- 
dato ; o, a5 di Carbone ; i, a5 di Selce. Klaprolt. 
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ciò perda Tarqua, si riduce in polvere per fer- 
tilizzare i campi , o pure stcnijieralo con acqua 
s’impiega subito per i lavori di Stucco , avver- 
lendo di aggiugnervi un poco di Calcio ossidata 
puro , onde più consistenza e durata abbiano 
questi lavori. 

Se si tardasse nell’ adoperare il Calcio solfato, « 
questo nel riassorbire avidamente 1’ acqua di- 
verrebbe duro , e non potrebbe più essere di 
alcun uso. 

Gli abitanti di Parigi, che hanno intorno alla 
Città le colline di Calcio idrosolfato ( Gesso ) 
calcari fero ) non hanno l’incomodo e la cura 
di aggiugnervi il Calcio ossidato puro. 

Per le forme, statue, impressioni di moneto, 
nJedaglie cc. , si cerca sempre il Gesso più puro, 
ed allora sempre al laminoso si dà la preferenza. 

Del compatto {^Alabastro') se ne fanno colonne , 
statue, cammini, tavole, jncdistalli 

5. Il Calcio ao//h/o ^grano-lainelloso si ado- 
pera per tavole, cammini, ed altro; ma il Cal- 
cio solfato laminoso puro, c rnuriatifero, come 
il Calcio idm-solfato cpigeno , non hanno uso. 

4 . Il Calcio idrO'-arsenicato fu detto Phar- 
macolile dal greco , alludendo al contener vele- 
no, c non ha uso. 

5, Il Calcio idro-boricato selcioso non ha 
uso alcuno, c fu chiamato DalhoUle, cioè tor- 
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Lido , alluclciiilo air esser privo di trasparenza. 

6. Il Calcio Jluaio si aggiiigne , quando so 
ne ha in aLliondanra , come fondente ai mine- 
rali di diflicilc fusione; la varietà Lacillarc, ol- 
tre alle altre ancora , si lavora al tornio , per 
convertirla in vasi, in picciole tazze, candcllie- 
ri, ed altro per puro ornamento. Nell’acido sol- 
forico coll’aiuto di poco calore si fanno .svilup- 
pare i vapori di acido fluorico, che raccolti dai 
disegni fatti sul vetro, ricoperto prima di cera, 
gli corrode-, e poi tolta la copertura dal vetro, 
il disegno resta fedelmente inciso, avendo il ve- 
tro perduto tutto il suo lustro. Fu chiamato /•'/««« 
( Fluor ) dal latino alludendo al suo uso 
nelle fonderò’. 

7. Il Calcio fosfato poi non h.'. uso di sorte 
alcuna. Fu detto Sputile dal greco , allusiva- 
mente all’ inganno eagionalo nel farsi prendere 
per altra sostanza. 

8. Il C'a/c/o cnrZ>o«r|/o dopo bruciato, s’ im- 
piega alla costruttura degli cdifizj, avendolo pri- 
ma tenuto per qualche tempo nell’acqua, ed 
indi impastato con sabbia , o pure con iscorie 
vulcaniche polverizzate , 0 con Pozzolana, o in 
fine con iscorie peste di fonderie di Ferro, es- 
sendo tutte queste sostanze ferrugigne ouinte per 
gli cdifizj che debbono resistere all’ acqua. 

y. Il Calcio-Strontio carbonato è una ra- 


tità oritiologira , e non ha alcun ii5o. Fu detto 
j4rragonite, perchè trovato per la prima volta 
nel Regno di Anagoiia in Ispagna. 

GENERE VENTINOVESIMO. 

Magnesio. 

Cogli acidi il Magnesio fa sali amari, ma col- 
V acetico i'orma una sostanza simile alla gomma. 

PRIMA SPECIE. 

Magnesio idrato. 

( liative Magnesia , Brace }. 

L’ Ammoniaca precipita la sua soluzione ne- 
gli acidi (a); ma non iscioglie il precipitato. 

Opaco , friabile dopo 1’ azione dell’ atmosfera. 
Tenero; poco aderente alla lingua; periato; di- 
visibile in isquarae trasparenti. Bianco- bigiccio- 
verdiccio; segnatura bianca. P. sp. 2,35 si no a 2,65. 

È 1. Bamelloso. 2 . JLamelloso-radiato. 


(n) Idrogeno clorico ; nitrico o solforico allungalo. 

Il .Magnesio di America contiene 70 parli di Ma- 
gnesio ossidalo , e 3o di Acqua. Brace. 

Quello di Scozia,, 69,76 di Magnesio ossidato; 3o,a5 
di Acqua. PyJTe. 

Le soluzioni di Magnesio sono precipitate dal Po- 
tassio e dal Sodio ossidati , e dall’ Ammoniaca ; ma il 
precipitalo non A poi solubile dai medesimi. 
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Relazioni geologiche, 
n Magnesio idrato esiste 
in Venucce 

nelle Montagne antiche, 
nel Serpentino ; ad Hobeken nella Novella 
Jersey nell’America Seltenlrionale; 

a Swinancss nell’ Isola di Unsi, una delle 
Isole di Schei land in Iscozia. 

SECONDA SPECIE. 

Magnesio Loricato (a). 

(Magnesie boraiée, II.) (Iloracit, W. ) 
iileltrieo per calore in otto punii opposti. 
Duro; fi altura concoide od ineguale a picciola 
grana; traspareiiie, o traslucido. 

Limpido; llianco-verdiccio ; Bigio di gradi dif- 
ferenti. P. sp. da 3, 566 fino a 3, 4^7- Trovasi 
In forme regolari. T. XXVII [. 

Che sono modificazioni del cubo con difetto 
di simmetria negli angoli, o poli elettrici. 
Clivaggio triplo parallelo alle facce del cu1k>. 

.Appendice. 

Magnesio Loricato calcifero. 

( Magnesie boraiée calcarilère , II. ) 

(a) Contiene 68 parli di Acido borico; i3, 5 di Ma- 
gnesio ossidato; il di Calcio ossidato, i di Aliumina ; 
o , 75 di Ferro ossidalo, c a di Selce. L’clcUricitò pel 
mezzo del calore , c la trasparenza dimiDuìscono come 
cresce il Calcio ossidalo. 
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Semiduro; Opaco; Grigio-di cenere-gialliccio. 
Si trova 

In forme regolari. 

Come r antecedente e con superficie scabrosa. 

Rulazioni geologiche. 

Il Magnesio boricato puro, o calcifero, trovasi 
Disseminato 

nelle montagne stratose calcijere , 

nel Calcio idrosolfato granelloso (a); nel 
Kalkbcrg vicino Lunenburg nella Bassa Sassonia; 

al Seeberg nel Holstein. 

Non è molto comune. 

TERZA SPECIE. 

Condròdite (6). 

Fusibile lentamente col vetro di Sodio bori- 
cato al dardifiamma in vetro trasparente. 

Semiduro ad un alto grado; traslucido: Gial- 
lo-di cera-di vino. P. sp. 3, 5 sino a 5, 23. Trovasi 
In forme regolari. T. XLI. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce e basi di 
un prisma rettangolare obliquo. 

Granuliforme. 


(a) Spesso questo C. solfalo coaticne il S. idro-murialo. 
(i) Quella di Pargas contiene 64, o di Magnesio os- 
sidato ; 38 , o di Selce ; 5 , 1 di Ferro ossidalo ; 1 , 5 
di Allumina ; o , 86 di Potassio ossidato con traccia di 
Manganese ossidalo. 
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Relazioni geologiche. 

Questo fossile incontrasi 

Disseminato 
nelle montagne antiche , 
nel Calcio carbonato granelloso, co\ Grafite; 
a Sparta nella Novella Jersey nell’America Set- 
tentrionale; 

massiccia, ed in grani', con mica.bruniccia ; 
a Pargas nella Finlandia; ed ad Akar nella Su- 
dermania in Isvezia. 

QUARTA SPECIE. 

Peridoto (a). 

(Péridot, H. ) (Krysolith; Olivin , \V. ) 
Infusibile ; duro ; frattura concoide perfetta ; 
splendore vetroso. Verde-pistaccliio-di ulivo-di 
jK»rro-di sparagio. Rosso-bruniccio. P. sp. da 3, 
saS fino a 5, 4^8. Trovasi 

/n forme regolari. T. XX^TIL 
Clivaggio triplo: due direzioni di lamine pa- 
rallele alle facce d’ un prisma dritto rettango- 
lare ( delle quali una è più apparente ) ed una 
parallela alle basi. 

1 . Lamelloso. a. Granuliforme , 
a. in grani aggregati b. in grani liberi. 


(a) Contiene 5o, 5 parti di Magnesio ossidato; 58 di 
Selce, e 9 , 5 di Ferro ossidato. Totale (j8. Vauqueliiu 
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Appendice. 

Peridoto scomposto ( Limòilit). 
Giallo-briuiiccio. Esiste 
Granulifonne. 

Relazioni geologiche. 

Il Peridoto , ed il P. scomposto si trovano 
Disseminati 

nelle rocce stratose indipendenti , 
nel Porfido-, a Pasto sulle Cordigliere nel Perù j 
nel Basalto; a Carisberg vicino Cassel; 
noi Calvarienberg,vicinoS('hemnilzin Ungheria; 

. a Schallinghs-Field in Ostroe, nell’Isola di 
Ferree in Islanda; 

a Geisingberg , vicino Altcmbcrg in Sassonia; 
scomposto; a Limbiirg nella Brisgovia : 
ne’ Banchi 

de’ terreni cT alluvione , 

col Corundo , Granato , Circone e pezzi roto- 
lali di Basalto ; a Scbelkowiiz, Trziblitz, Sebùt- 
tenhofen, Hùnerkuppe, Scbobersiein, Hrubschùtz, 
Ilundoif, Slracka, Wartenberg, Zebin ec. iu 
Boemia. 

Fra’ prodotti vulcanici , 

poro alterato dal fuoco, rigiitaio dal Vesuvio 
in iSapoli. 

Cogli are oliti , 

col Ferro niccolifero meteorico, caduto tra 
Abakansk c Kraanojarks in Siberia. 
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QUINTA SPECIE. 

Magnesio carbonato (n). 

( Magnesie carbonatée , H. ) 

Solubile con eflcrvcsccnza negli acidi , e da 
queste dissoluzioni è precipitalo coll’Ammoniaca 
pura; ma non è poi da questa disciolto. 

Matto; trattabile; segnatura poco splendente 
di grasso. Bianco-di neve-^ialliccio-rossiccio. P. 
sp. o, 5io. È 

A. Semiduro. 

1 . Compatto. 

Frattura concoide. 

B. Tenero. 

a. Terroso. 

Friabile; frattura terrosa fina ed ineguale. 

ylppendici. 

Magnesio carbonato quarzifero (A). 

A. Compatto. 

( Magnesie carbonatée quarzifere , H. ) 
(Reine Talkerde, \V.) 

Gli Acidi nello sciogliere il Magnesio ossidato 
lasciano la Selce insolubile. 


(a) Contiene 48 parli di Magnesio ossidalo ; 49 di Aci- 
do carbonico e 3 di Acqua. Klaproth. 

{ 6 ) Contiene 68 parti di Magnesio ossidato ; la di Aci- 
do carbonico; i5, 6 di Selce; 16 di Calcio solfato e 
3 di Acqua. Giobert. 
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B. Spugnoso. ( Afroli'to ). 

(Magnesie carbonaiéc silicifere spongieuse, II.) 

(Meerschaume , VV.) 

(Spuma di mare, ed Afroli'to (a). 

( Keffekill , o Terra di Keffa , Città della Crimea). 

ISell’ Acqua manda fuori bolle di aria con si- 
Lì lo , ed accresce quasi del doppio il suo peso. 

Tenero; trattabile; terroso; aderente alla lin- 
gua ; matto; poco grasso al tatto ; segnatura poco 
splendente di grasso; notante alle volte; Bian- 
co-di neve-bigiccio-gial liccio. P. sp. da o, 988 
sino ad 1 , 800. Trovasi 

1. Massiccio, a. Spugnoso. 

Relazioni geologiche. 

1. Il Magnesio carbonato trovasi 
Disseminato 
nelle motagne antiche , 
nel Serpentino: in grandi masse; a Gulsen 
vicino Kaubat nella Stiria. 

a. Il M. carbonato quarzifero s’incontra 
in y ene 

nelle montagne di antica formazione , 
nel Serpentino, col Calcidonio , laminette di 


(< 7 ) L’ .^frolito rontiene 45 , 42 <1* Magnesio ossidalo; 
47 di Acido carbonico; 4, 5 di Selce; 2 di Acqua; o, 5 
Hi Allumina , con tracce di Manganese e di Calcio os- 
sidali. Tmmsdoif. 
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jWIca, c Calcio carbonato laminóso; ad Ilrub- 
scbilz nella Signoria di Kriimau nella Moiavia; 

nel Talco steatite: a Jiaiuliiscro , tre ore di 
cammino disianic da Ivrea c Bozo; ed 

a Ca-siellainontc , nel riemonic. ' 

3 . U yij'rolito si trova in Tetti. Or. p. 20(ì ; ed 
a ^ alccas non lungi da .Madrid in Ispagna. 
si:sT.\ SPtX’tE. 

Serpentino nobile {a). 

Semiduro; traliabilc; matto o siillueido ap- 
pena, acquistando, dopo la pulitura collo splen- 
dore anche il tatto grasso; frattura scagliosa 
( Edler Scrpeniin , \V.) 

Frattura uguale. ( Eheiier Serpcniin. ) 
Traslucido, o solo traslucido ne’ margini. Ver- 
de-di porro-di pistacchio-di canario-nericcio. P. 
sp. 2, 5 ()i sino a 2, 704. Trovasi 

1. Massiccio. 2. Sfoglioso, a tessitura sfogliosa 
a. perfetta , frattura scaglio.sa fina , 

L. imperfetta , ( Schaalen Talk ) , frattura 
inosservabile. 

Relazioni geologiche. 

Il Serpentino nobile trovasi 


(a) Contiene Sy , 34 <li Magnesio ossidato; 3 a di Selce; 
o, 5 di Allumina ; la, a di Calcio ossidato; 14 di Acqua, 
e G di Ferro ossidalo. 
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in Lietli 

nelle montagne antiche. Oreog. pag. ig3. 

SliTTlMA SPECIE. 

Magnesio-idro solfato (a). 

(M agnesie sul faiée, II.) (?» aiiirl iches Bi tlersalz, W.) 

La sua dissoluzione acquo.<a precipita il Bario 
sciolto nell’ acido nitrico, ed è precipitata in 
bianco dall’ Ammoniaca ; ma il precipitato non 
è solubile da quest’ ultima. 

Amaro; solubilissimo; Bianco; Grigio-gìal- 
liccio-di fumo-rossiccio-verdiccio. Trovasi 

Jn forme regolari ottenute dall’arte. T.XXVI. 

In prisma dritto a base quadrata, ed in altre 
forme che ne derivano, senza clivaggio apparente, 
j. Fibroso. a. Granelloso. 

3. Terroso. 
j4ppendici. 

I. Magnesio idrosolfato cobaltifero. 

(Ma gnesie sulfaie'c cobaltifère , H. ) 

( Koboldvitriol , Reuss ). 

La sua soluzione acquosa precipita il Bario 
sciolto nell’acido nitrico; ed il precipitato tur- 


(a) Contiene ig parli di Magnesio ossidato; 33 di Aci- 
do solforico , e 48 di Acqua. Bergmann. 

Le soluzioni de’ (ali a base di Magnesio sono pre- 
Òpitaie dal Potassio , dal Sodio ossidali , e dall’ Am- 
moniaca ; ma il precipitalo non è sciolto dai medesimi. 
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cliiiio-di lavauila per nicz7.o del Pqioshp carbo- 
naio, dà al vetro di Sodio boricalo il colore az- 
zurro coir azione del durdifìanuna. 

Ajnaro ; siilico; trattabile j Rosso-di fióri di 
pesco-di rosa. Si trova 
Con^reguto-sta lutti tìco. 

II. J/agnesio idrosolfato ferrifero. 

( Magnesie sulfatce, ferriere, II. ) (Ilaarsalz, W.) 

La sua soluzione acquosa ha i caratteri del 
Magnesio solfato, ed è precipitata in pero dalla 
tintura di Galle. 

Amaro cd astringente. Bianco-di novc-bigic- 
^ ciò. Esiste 

Capillare. In fibre lunghe poco flessibili. 

Relazioni geologiche. 

1 . Il Magnesio-idra solfato incontrasi 
in Argnoni 

negli Strati delle montagne calcarifere, 
del Sodio-idro clorurato : granelloso; a Berg- 
tolsgaden in Baviera; 

al Diìrrenberg vicino Hallein nel Salisburghese 
Supejficiale 
sulle rocce di transizione , 
sulla Grauwacka, e sullo Scisto argilloso; 
nelle miniere di Zellcrfeld, e di Glausthal, 
nel Ilarz. 

sulle rocce stratose ; 

sul Calcio idiosolfato, e sopra la Marna sfa- 

* ** 
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gUosa nel Teufclslocher a Jena nella Turingia: 
Sciolto nelle acque 
di Epsom in Inghilterra ; 
di Scdlitz, in Boemia ... 

2 . Il Magnesio idrosolfato cobaltifero trovasi 

negli Strati • 

delle montagne di transizione , 
della Grauwacha : congregato in forma di 
stalattiti ; ad Ilferrengrund vicino Neushol in 
Ungheria. 

3. Il Magnesio idrosolfato ferrifero, quan- 
tunque più comune dell’ antecedente non cessa 
però di esser raro, e trovasi 

nelle Vene 

delle mentagne antiche , 
del Porfido sienitico; a Packerstollcn in’Sche- 
mnitz; aRudolphi-Schacht in Kremnitz, cd anche 
delle montagne di transizione , 
della Grauwcka a Neushol , in Ungheria. 
nelle rnontagne stratose carbonifere , 
dello Scisto alluminoso , col Mercurio sol- 
• foralo; in Idria nel Friuli; 

del Zoofiiantracc ; a Kutterschitz , a Kom- 
motan , a Minitz, ed a Weiicntrehelisch , nel- 
la Boemia: 

Superficiale 

nello montagne d‘ alluvione , 

sulla terra allurninosa; a Xhalern, in Austria. 


Di--'- 


Ccx3<^le 



Usi. 

1. H Magnesio idrato col perdere tutta o 
parte dell’ acqua all’atmosfera o al dardifìamma, 
diviene friabile. 

а. Il Magntisio Loricato è molto raro, c non 
ha uso alcuno, non altrimenti che 

5 . La Condroite , la tpiale è stata cosi chia- 
mata per trovarsi in grani. Questa Specie portò 
pei ipialche tempo il nome di Brucite in onore 
dei fu M.' Bruce l’rofessore nella Novella York 
nell’ America Jleridionale. 

4. Il Pe ridoto ha luogo fra le pietre preziose, 
ma la sua mediocre durezza , i colori non affatto 
vivi, c’I poco splendore che acquista coll’arte, 
lo rendono poco stimabile, in mudo che il suo 
valore non eccede i due ducati per carato. 

5 . Il Magnesio carbonato, e ’l M. cari. quar~ 
2.iJ'ero sono mollissimi nello scavarsi , e perden- 
do l'acqua s’induriscono all’atmosfera. Queste 
sostanze unite all’ Argilla sono preziose per le 
liibbriche di Stoviglie, per vasi da resistere al 
f.ioco, e per la composizione della Porcellana. 

б . Il Magnesio carbonato spugnoso (.Ifroh'to) 
dalle femmine nella Turchia, c nella Tari aria, 
si raeite in polvere nell’ acqua per lavarsene il 
capo; l’uniscono al ranno per lavar biancherie ; 
e si adopra ancora per togliere le macchie di 
grasso dalle slolì'e d’ogni natura. 
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Si fanno le Pipe di que-sia, com detta, Spuma 
dì mare facendola corronijicre ncll’acq\ia, e 
quando lia perduto il fetore d’ idrogeno solfo- 
ralo si lava con acqua abbondante. I sedimenti 
diversi sono vai iaiiicnie aitennaii, ed i più stimali 
sono quei die baniio le particelle assai Cae, die 
poi assortili secondo il jjrado di tenuità si riuni- 
scono. La massa , disseccata alquanto, si compri- 
me nelle forme di ottone , e dopo rappigliala si 
perfora la Pipa, seccasi all’ombra, e poi si cuoce 
in un forno, ove s’indurisce. 

Dall’ Asia minore si mandano le Pipe in Co- 
stantinopoli , ove si fanno bollire prima nel lat- 
te , e jx)i nell’olio di lino c cera, perché più 
coinpalic , c capaci di pulitura divengano. 

l>a perfezione in ultimo però la ricevono al tor- 
nio a Bubla ne’ Tbùringer Waldgebirge, ove si 
tira profitto di lutto ciò che cade al tornio di 
superduo, il quale anche si suol riunire alla 
pietra di qualiù inferiore, che insieme maci- 
nali al mulino, cd indi uniti all’Argilla grassa 
ed al Calcio solfato si fanno bollire in vasi di 
Rame, per farli poi corrompere ne’ vasi di le- 
gno con acqua. Si stringe nelle forme la massa 
inspessata, ove prende la figura di Pipa , acqui- 
sta qualche consistenza, poi si perfora, si cuoce 
al forno , ed in line si fa bollire nella cera. 
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In Ispa^na entra nella connposu.ionc della por- 
cellana. Per la sua Icggercrza ed apparenza si- 
mile ad una spuma, pare che questa pietra pos- 
sa chiamarsi con nome volgare Afrolito. 

7. Il Serpentino nobile per P uniformiti del 
colore', e per la sua traslucidità che lo distin- 
gue dal Serpentino comune , è molto ricercato 
per vasi, tavole, colonne, ed altro. . 

GENERE TRENTESIMO. 

Bario. 

Dalle sue soluzioni c precipitato dall’ acido 
solforico. 

PRIMA SPECIE. 

Bario solfato (a). 

( Baryte sulfatce , H. ) 

Dopo bruciato a gran fuoco, esposto per qual- 
che tempo al solej manda nell’ oscurità una luce 
fosforica. 

E scmiduro ; acro ; dal trasparente fino al- 
1 ’ opaco. Bianco, Rosso, Grigio, Turchino, Giallo, 
Bruno di differenti gradi. P. sp. da 4 )^ 9 ^ fino 
a 4, 471. Trovasi 


(a) Contiene 66 parti 9i Bario oiaidato , ( 54 di Àci- 
do solforico, Berthier. 
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A. Vetroso. 

In forme regolari. T. XXIV. 

Clivagj'io triplo ; due direzioni di lamine pa- 
rallele alle facce d’ un prisma romboidale , cd 
una parallela alle basi 

'a. in cristalli tenui simili a tavole y 
( Gcradscliaaliger Earyt , W. ) 
b. in cristalli crassi ed allungati , 

( Saiiliger Earj t , W. ) 

1. Reticolato. 3. Granelloso. 

( Kórniger Schwerspalh ; W. ) > 
a grani poco aderenti e friabile. 

B. Periato. 

5 . Laminoso-ondeggiato , testaceo , 

( Krumschaaligcr Earyt, W. ) 

4. Lamelloso-radialo , a. a raggi dritti , 
b. a raggi curvi , ( Bolognescrsj)alh ) , 
in isfere compresse , con tessitura radiata. 

6 . Lemelloso-pennato. 

6. Bacillare, ( Siangcuspatli, W. ), 

a steli dritti intralciati secondo ogni direzione. 

C. Con isplendor di seta. 

7. Congregato-jihroso. Bitorzoluto , 
tessitura fibrosa fina radiata con i colori bru- 
no, bianco, bigio disposti a fasce curve. 

D. Matto. 

8 . Compatto , ( Dichter Baryt , W. ) • 
g. Terroso y ( Schwerspatherde, W. ). 
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Magro, ed aspro al tallo. 

Appendici. 

I. Bario solfato idrogeno-solforlcofero. 

( Hcpatit , Karsten ). 

Stropicciato ( oii un corpo duro dà 1’ odore , 
che dicevasi d’ idrogeno solforalo. 

n. Bario solfato laminoso scomposto. 

( Mulmiger gcradschaaligcr Baryt , W. ) 
Terroso ; matto ; friahilc ; magro al tallo. 

Bclazioni geologiche. 

Il Bario solfato trovasi 
ne‘ Letti 
delle montagne antiche , 
dello Scisto argilloso : compatto col Rame , 
Piombo , cd Antimonio solforati ; nel monte Paz 
a Scrvoz nella Savoia ; 

granelloso , col Piombo solforalo ; a Peggaa 
nella Stiria: 

negli Ammassi 

nelle montagne di transizione 
nella Graiiwacha sfogliosa : compatto c gra- 
nelloso col Rame-ferro solforalo ec.; a Rauimcls- 
Lcrg nel llarz: 

nelle K ?ne 

delle montagne antiche , 
del Granito : laminoso y coir Argento anti- 
moniale ec. ; nella Svevia j 

del Guais : bacillare; a Lorenz Gegciilriun.,. 


.> afi 

lainiimso e terroso, coll’ Argento ec.; ad Him- 
melsfiirst , 

sconiposio; nell’ Alien Morgenslcrn , 
compatto, col Piombo carbonato cabonifero ec.; 
a Frcidcsicin , vicino Frciberg in Sassonia. 

(Ji'lJo Scislo micaceo : laminoso , compatto e 
terroso , ool Piombo solforato ec. ; a Mies ed a 
Pizibrain in Boemia, 

de lle montagne stratose calcifcre , 
del Calcio carbonato compatto : laminoso col 
Piombo solforalo ; a Dufton nel Westmoorland 
in Inghilterra; 

laminoso, coll’Antimonio solforato, e coll’A. 
s. ferro-argentifero; a Felsobania in Flngliciia; 

granelloso bigiccio, coll’Oro argentale ec.; a 
Sihiangcnberg in Siberia; 

bacillare , appena ricoperto dalla terra vege- 
tale; a Biebcr nel Ilanau; 

della Pietra sabbion.; nel Giftbcrg in Boemia; 

Disseminato 

nelle montagne stratose , 
nella Marna compatta: laminoso e turchi- 
no; nel depart. du Lot in Francia; 

lamello-radiaio , in argnoni; fra W'eile e Fri- 
dcrie.ia nel Nord-Ialland , in Danimarca; 
nel Monte Paterno in Bologna. 

.SECOND.4 SPECIE. 

Bario carbonato. 

( Baryie carbonatéc , H. ), ( Wiiherit, W. ) 


\ 
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Solubile ImperfcUamenlc eoa effervescenza iiel- 
r Acido niirico (a). 

Scmiduro; sullucido o poco splendente con 
isplendore fra ’l vetroso e quello di cera. P. sp. 
4> 291. Trovasi 
/« forme regolari. T. XXV. 

Clivaggio triplo parallelo alle facce di un rom- 
boide poco ottuso. 

1. Fibroso. 3. Compatto. 

3 . Compatto-striato. 

Relazioni ^alogiche. 

Il Bario carboruUo trovasi 
ne’ Letti 
deile montagne antiche , 
del Calcio carbonato granelloso , 
col Ferro carbonato; nella miniera di Steiii- 
baucr, vicino Ncuberg, ed a Mariazell, nella Stiria. 
nelle F ene 

delle montagne antiche , 

del Granito; ad Atibotza in Ungheria: 

delle montagne di transizione , 


(a) La SU.1 dissoluzione lascia un sedimento bianco. 
Quello di Sliria contiene 78 parti di Bario ossidato, 
C 22 di Acido carbonico. Klaproth. 

Quello di Snailbach nello Shropshire in Inghilterra 
contiene 96 , 3 di Bario carbonatu ; 1 , 1 di Struntio 
carbonato ; o, 9 di Bario solfato ; o, 5 di Selce. Ailin. 
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deila Gruuwacka , col Piombo solforalo j a. 
Snailbncli nello Shrojisliire in Inghilterra; 
delie montagne stratose , 
del Calcio carbonato compatto ; nello Schlan- 
gcnbci " in Siberia ; 

della Pietra sabbionosa tenera , 
dell’ Argilla sfoglioaa , e del 
Zoojitantrace ; a Cliorley nel Lancashire in 
Inghilierra. 

Usi. 

1 . Il Bario solfato , olire alla falsillcazione 
■della Cerussa, non pare che abbia altro uso; 
ma il 13. ossidalo serve ai chimici per ricono- 
scere l’ acido solforico ovunque trovasi , o’ per 
purificare gli acidi, e toglier loro l’acido solforico, 
che accidcntalmenie potrebbero contenere, e per 
un tale uso si preferisce il 

3. Bario carbonato, come più facile a scomporsi. 
Tutt’i sali baritici, come il Bario carbonato, 
ed il Bario ossidalo ancora sono un polente ve- 
leno. Ilo proposto quest’ ultimo agli agricoltori, 
acciò dopo averlo impastato con materie comme- 
stibili, lo mettano nelle padelle disperse ne’ cam- 
pi per distruggere i topi (a) avendo cura di al- 
lontanarne i cani. 


(a) Tondi i»lruzionc sulla seminagione c piantagione 
de’ Boschi ad uso de’ Forestali i8i3.NapolI presso A. Trani. 
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Strontio. 

La sua soluzione nell’acido nitrico meschiata 
all’ alkool , brucia con fiamma porporina. 

PniMA SPECIE. 

Stronfio solfato (a). 

( Slroniiane sul fatee, II.) 

Peso sp, (minore del Bario solfato) da 3,58a 
fino a 3,g58 (i). 

Scmidiiro ad un picciol grtido ; trasparente, 
o traslucido; Limpido; Bianco; Turchino; GrU 
gio ; Rosso ; Giallo , o Verde di differenti gradi. 
Trovasi 

A. Ialino. 

In forme regolari T. XXV; ( Celestin , W. ) 

Clivaggio triplo ; due direzioni di lamine pa- 
rallele alle facce d’ un prisma dritto romboida- 
le, ed uua parallela alle basi. 

1 . Lamelloso radiato: 

B. Con i splendore fra ’l vetroso e ’l 
periato. 

a. Fibro-la melioso. ( Strabi iger Celcslin ). 


(a) Contiene 54 pani di Stronfio ossidato, c 45 di 
Acido solforico, f^auquelin. . 

{6) I suoi cristalli sono sempre allungati c slmili .a 
q uci del Bario solfato, tranne la diversità degli angoli 


t 



5. Pibro-io. ( Farsigcr (^clcstla , W. ) 
Appendice. 

Strontio solfato calcarifero. 

Poco dl'ccvcsccnlc cogli acidi pel Calcio car- 
bonato , che caniieuc. Trovasi , 

Ovoide y a. (jrunelluso» b. Compatto. 

C; C sodico. d. Testaceo. 

Relazioni geologiche. 

1 . Z<o Sirontio solfato, si trova 
in Istrati 

nello montagne calcarifere , subordinalo 
al Calcio idrosolfato : fibro-lamclioso j a, 
Frankslown nella Pensilvanla ; 

all’ Argilla: fibro-lamclloso ; a Bouvroa vi- 
cino Toul, de'parl. de la Meurihc in Francia: 
negli Strati 

delle montagne suddette , subordinali 
all' Argilla calcarifera: cristallizzalo col Sol- 
fo, e Calcio idro-solfatoj nel Termino di Hellin 
nel Regno di Murcia in Ispagna; 

al Calcio idrosolfato granelloso: cristalliz- 
zato col Solfo; nel Val di Mazzata in Sicilia; 
in Sinigaglia nello Stato Romano: 
nelle Vene 

delle montagne stratose , 
del Calcio carbonato alternante colla Pie- 
tra sabbio'nosa , e col Calcio idrosolfato la- 
minoso ; nell’ Auslpassage vicino Bristol in In- 
ghilterra. 
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a. Lo Stronfio solfato calcifero trovasi dis- 
seminato 

negli Strati 
delle montagne calcifere , 
nel Calcio idrosolfato calcifero, 
nella Marna : ovoide ; a Montmartre , e 
nell’ Argilla: in globetti voli alle volte; a 
Menil-le-Moniant , vicino Parigi. 

SECONDA SPECIE. 

Strontiu carbonato (a). 

( Strontiane carbonalee , H. ) ( Slroiuian W. ) 
Solubile con effervescenza Jifll’acido idrogeno- 
clorico (A),' e questa soluzione coll’ aikool bru- 
cia con fiamma cremisina; semiduro con isplen- 
dore vetroso. Grigio ; Verde ; Bianco , di gradi 
differenti (c). P, sp. da 3 , 658 fino a 3 , 6y5, 
Trovasi 

In forme regolari. T. XXV. 

Clivaggio quadruplo poco apparente. Tre di- 
rezioni di lamine parallele alle facce di un pris- 
ma esaedro regolare, ed una parallela alle basi. 

1 . A spilletti, a. congiunti , 


(o) Contiene 6g , 5 di Slronlio osiidatoj .5o di Acido 
carbonico , e vi è stata una perdila di o, 5. K'aprot/i. 
{/>) Cioè acido muriatico. 

(c) Il color verde coll’azione della luce, alla lunga 
passa al bianco-gialliccio ed al grigio-verdiccio. 
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1». radiati , e c. intralciati. 

s. VoTupatto-striato. ' 

.ri ppendice. 

Stronfio carb.-hario-solj'atifero. {Slromnilc') (a). 

Soluliile con drcrvcscenza nell’acido nitrico, 
damo, un residuo insolubile. Infusibile al dardi- 
tiniiiina. liianco-bi"iccio, al({uanlo scomposto esie- 
norniente; bianco-gialliccio, e cpiasi periato in- 
leniaincnie; tenero. P. sp. 3, 7o3. 

Relazioni geologiche. 

J. Lo Slrontio carbonato trovasi 
. • nelle f^ene 

~ delle montagne antiche , 

del Gnais , col Piombo stdforato , e Bario sol- 
fato; nel Caj>o Slrontiu in Iscozia ; 

deilo Scisto Micaceo , con llamc-ferro sol- 
forato; a Braunsdot'f in 5assonia. 

a. Lo Strontio carbonato bario - solfatifero 
trovasi in jlrgnoni 

in una roccia argillosa, col Piombo solforato, 
che poggia sullo Scisto micaceo, a Slromness 
nelle Isole Oicadi in Iscozia. Phillips. 

Lo Strontio solfato, lo S. cai bottaio, e lo S. 
carlton.-bario solfatifero non hanno alcun uso , 
tranne le sue soluzioni, che coll’ alcool danno 
la fiaimna rossa per le rappresentazioni teatrali. 

{(i) Da Stroinncis in Isco/.ia, ed h.i GH, 6 di Slrontio 
cari».; 27, 5 di Dario soli’.; 2, 6 di falcio carb. ; o, r 
di Peno ossidalo, cd 1 . 2 sono state di perdila. 1 ratti. 
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